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Vorbericht. 



vveit entfernt mit dem Versuche dieser Abhandlung 
etwas Neues zu biethen, verfolgte ich vielmehr die Absicht, 
blos die Darstellung des bereits Bekannten im Gebiethe der 
Mineralogie an eíne Form zu knúpfen, welche geeignet wáre, 
Freunden dieser Wissenschaft in Erforschung alles Wissens- 
werthen als Anleitung zu diencn, und sie auf einem einfachen 
Wege zuř geordneten Uibersicht alles Vervvandten und Aehn- 
lichen hinzufůhren. Das Bedúrfniss eines solchen Leitfadens 
wird insbesondere fur den Anfánger fuhlbar , wenn er nach 
Aneignung der néthigcn Propádeutik dahin strebt, die in einem 
Lehrbuche verzeichneten Mineralspecies practisch kennen zu 
lernen, und wenn er, hierfur aller Anhaltspunkte ermangelnd, 
nun leicht in die Versuehung kommt, an der Moglichkeit eines 
fruchtbringenden Sclbstunterrichtes zu zweifeln, und weitern 
Bemúhungen als undankbar zu entsagen. 

Uibrigens dúrfte eine methodische Anleitung zuř Bestim- 
mung der Mineralien nicht nur so Manchen, denen Vorliebe und 
Gelegenheit eine Aufmunterung zum Sammeln gegeben, oft- 
mals wunschenswerth, sondern gewiss auch mit dem Interesse 
des Chemikers ? Tcchnikers und so Vieler , denen Amt und 
Beruf die Bescháftigung mit den fossilen Xaturproducten dar- 
biethen , so nahc verknupft seyn , dass ich es nicht ohne 
Nutzen zu beginnen glaubte, die Losung dieser Áufgabe einer 
náhern Aufmerksamkeit zu wurdigen. 

Was die Methode der Darstellung betrifft, so bemuhte 
ich mich, eine den concreten Fállen vorzugsweise angemes- 
sene mit der Růcksicht zu befolgen , dass sie mit der beab- 
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sichtigten Sicherheit die nflthige Kurze und mit der Wahl und 
Anordnung der verschiedenen Hůlfsmittel ein mflglichst scho- 
nendes Verfahren vereinbarcu solíte. Demgemáss wurde die 
Gesammtzahl der Mineralien zunáchst nach deren all^emein- 
sten, verlásslichsten und den am leichtesten und schnellsten 
eruirbaren Kennzeichen in gewisse Haupt- und Unterabthei- 
lungen gebracht, und nach und nach auf immer kleinere, sehr 
leicht úbersehbare Gruppen reducirt , in welchen nun die 
dahin gehorigen Species mit Beihúlfe einiger anderen Kenn- 
zeichen leicht und sicher bis auf eine gesuchte verfolgt und 
erkannt werden konnen. Um aber hier der Willkúhr des 
Bestimmenden in der Wahl der zu Gebote stehenden Mittel 
nicht beschránkend entgegen zu wirken, sondern ihr in Betreff 
letzterer eine beliebige, dem gegebenen Falle und den jedes- 
maligen Bedúrfnissen angemessene Anwendung zu gestatten, 
und um vorzuglich der fernern Erudition eine nutzbare Quelle 
zu eroffnen ; so ward úberdiess eine vollstándigc Charactc- 
ristik der einzelnen Species in einem eigenen Abschnitte bei- 
gegeben. In diesem Abschnitte unter dem Titel: Summarische 
Characte ristik, kann nun jede bereits sicher oder noch 
zweifelhaft bestimmtc Species leicht nach correspondirenden 
Kummern aufgesucht, und fur sie in der gegebenen tabella- 
rischen Uibersicht nach allen Aufschlússcn geforscht werden, 
welche úberhaupt nach dem gegenwártigen Standpunkte der 
Wissenschaft gefordcrt werden ktinncn. In wiefern also eine 
zuverlássige analytische Anleitung , Mineralien zu bestimmen, 
mttglich tet, muss diese Methode eben so sicher zum Ziele 
fuhren, als es der Wissenschaft selbst gelungen, sichere 
Gránzen zwischen ihren verschiedenen Species aufzuíinden 
und zu constatircn. 

Zum obersten Eintheilungsgrunde wáhlte ich das Merkmal 
des metaUUchen und nicht metalltechen Au**ehens (Habitus), 
und glanbe damit 2 Abtheilungen gesondert zu haben, welche 
im Mineralreiche gewiss in einer sehr sinnenfálligen Aus- 
zeichnung sich gegenůber stehen. Zwar pflegen in einigen 
wenigen Fállen stufenweise Uibergánge dieser beiden Ver- 
schiedenheiten Statt zu finden ; sie sind aber fúr unsere Ein- 
theilung kein Uinderniss , und sollen anderorts gewúrdigt 
werden. - • 
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Die weitere Darstellung eíner jeden dieser beiden Haupt- 
abtheilungen ist aber unter einem doppellcn Schéma abgefasst 
worden , je nachdem nehmlich ein Minerál im krystallisirten 
Zustande f í. Schéma), oder im nicht krystallisirten (//. Sche~ 
ma) zur Untersuchung gelangte , wobei man wenigstens so 
viel gewonnen, alle fur das I. Schéma geeigncten auf einem 
viel einfacheren nnd schonenderen Wege kennen zu lernen. 
Doch wurde es eben nicht gefehlt seyn, sich stets und ohne 
Unterschied an das II. Schéma za wenden, in welchem alle 
Mineralspecies deršelben Abtheilung aus dem Grunde ent- 
halten seyn mússen, da sie insgesammt (und fast am háufig- 
sten} derb in den verschiedensten Zusammensetzungen vor- 
kommen kónnen. Wie úbrigens die fur jede der beiden Haupt- 
abtheilungen vorgeschriebene Bestimmungsmethode weiter zu 
vcrfolgen, zeigt schon eine ihnen beigeffigte Uiberticht, und 
soli hier durch folgcndes Beispiel verstándlicher werden: 

Es wáre Wolfram zu bcstimmen, dessen vollstándige 
Characteristik pag. 52 auseinandergesetzt. — Sein metal- 
lisches oder doch sehr metalláhnliches Aussehcn lásst ihn als 
in die I. Abtheilung gehorig annehmen. Xun wollen wir fol*- 
gende 2 Fálle unterscheiden : 

i. Fall. Man habe Wolfram in einer deutlich kryst. 
Var, zu bestimmen. — Aus der Anordnung der respectiven 
und vorzuglich der End- Combinationen seiner Krys talie wird 
sogleich ersichtlich seyn, dass letzteren das hemiprismatische 
System zukomme , und das Minerál somit im 1. Schéma : 
V. Eeihe zu suchen sey. Eine schon oberfláchliche Prufung der 
Hárte reicht hin, es fúr Wolfram zu erkennen , mit dem der 
eben dahin gehorige Myargyrit wegen der sehr geringen 
Hárte gar nicht zu verwechseln. 

Gesetzt auch, man hátte aus Irrthum das Krystallsystem 
fur das prismatische oder ein anderes angenommen, so 
wůrde man im ersten Falle das Minerál in der IV. Reihe y 
und weil es auf polirten Fláchen einer geschmeidtgen Eisen- 
platte deutliche Ritze zurúcklásst, daselbst unter Y I. haben 
suchen mússen. Hier konnten in der ihm entsprechenden 
neuen Unter abtheil. i, blos Polymignit undhochstens nochFrank- 
linit wegen braunen Strichpulvers verglichen , bei weiterer 
Prufung aber keineswegs verwcchselt - we/den. Eben so 
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wenig wurde in den ůbrigen Reihen eine Mineralspecies mit 
der unsrigen vereinbar seyn , wie diess schon aus der 
Beschreibung der resp. Krystallformen und vieler anderen 
Kennzeichen, vorzúglich aber aus dem Merkmale der Spalt- 
barkeit, welche nur bei Wolfram eine voUkommene y einfache, 
ist, hervorginge. 

Um nun Wolfram noch vollkommener und in allen seinen 
úbrigen Eigenschaften kennen zu lernen, wird man sich an 
die so betitelte Summarische Characteristik wenden, wo laut 
Angabe: Taf. VI. sowohl fur diese, als auch fůr die náchst- 
áhnlicben Mineralspecies gesammte Kennzeichen in eine leicht 
vergleichbare Uibersicht gebracht sind. 

2. Fa II. Man habe Wolfram in einer nicht, oder un- 
deutlich krystallisirten Var. zu bestimmen , oder man wáre 
úberhaupt nicht vertraut mit den krystallographischen Ver- 
háltnissen. — Hier wáre die Untersuchunfi nach dem II. Schéma 



(pag. 41) vorzunehmen, und wir wollen nun sehen, in welcher 
der 4 ersten Unterabtheilungen (Reihen) unser Minerál ge- 
sucht werden mfisse. Seinen Kennzeichen zu Folge ist das- 
selbe mit den ohnehin sehr bekannten Species der I. Reihe 
(ged. Quecksilber und ged. Wismuth) durchaus nicht zu ver- 
wechseln*), und bei seiner SprOdigkeit , und dem rothlich- 
braunen Strichpulver úberhaupt nur mit der III. Reihe ver- 
einbar, von deren náchsten Unterordnungcn, I. und II., wieder 
die letztere die fůr unsern Fall gcltenden Bedingungen auf- 
stellt. Bei der abermaligen Zerfállung dicser íinden wir 
Wolfram wegen der graulichschwarzen Farbe ohne Zweifel 
nur fur 2) entsprechend, und gelangen so zuř Ansicht einer 
speciellen Gruppe , unter deren wenigen Gliedern bei 
richtig gepflogener Untersuchung auch das zu průfende sich 
befindcn muss. Laut bcigefůgten Zusatzes wird man insbe- 
sondere auf Wolfram und Rotheisenerz als die gewohnlichern 
oder doch weniger seltenen aufmerksaiu gemacht; daher denn 
diese immer die náchste Berúcksichtigung verdienen. Bei 



*) Bei allen ferncren Untersaohnngen kann die I. Reihe immer im Vorans fiber- 
gangcn werden , aobald man nor einmal die Characteristik der ihr mgehó- 
rigen Mineralspecies ctwas núher kennea gelernt. 
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Vergleichung unsers Minerals mit allen in diese Gruppe ge- 
httrigen und ihren respectiven Eigenschaften wird es entweder 
sogleich oder sicher dann fůr Wolfram erkannt werden, wena 
man dasselbe mit jedem etwa noch áhnlichen laut Taf. Vf. 
in der summariscben Characteristik aufsucht und nach Erfor- 
derniss vergleicht. 

Um jedoch in vielen Fállen eine leichtere oder kůrzere 
Bestimmungsmethode zu gewáhren, sind noch gewisse Eigen- 
schaften unter dem Habrům : B e i 1 a g e — den einzelnen Gruppen 
zur Seite gestellt, von denen besonders die morphologUchen y 
da sie gewisse Form- und Structurverháltnisse berůcksich- 
tigen , eine bequeme Anwendung gestatten. Ist nehmlich fur 
ein gesuchtcs Minerál die specielle Gruppe bereits aufge- 
funden, in welcher es sich seinen Eigenschaften gemáss be* 
fmden musstc, und ist dasselbe nach den hier beigegebenen 
physikalischen Kennzeichennicht sogleich und sicher erkennbar, 
so kann , bevor man an die summarische Characteristik sich 
wendet, von der genannten Beilage meisfc eine aus dem G rundě 
nútzliche Anwendung gemacht werden, weil nach gewissen 
daselbst unterschiedenen Rucksichten eine betreffende Gruppe 
in noch kleinere Sectionen zerfállt , deren wenige Glieder 
beim nochmaligen Ruckblicke auf die frůher unzulánglichen 
physikalischen Eigenschaften (linkerseits) nun viel leichter 
oder auch sogleich erkannt werden. Noch Statt íindende 
Zweifel lttst endlich die summarische Characteristik. 

Anmerknny. Hier wáre etwa noch zu bemerken, dass jene verschieden- 
trtigen Structurverháltnisse , so sorgfaltig sie auch aas den yielfachsten Bt- 
obachtungen entnommen, doch als blosse cmpyrische Kennzeichcn gewissermassen 
nox bedingt gultige Eintheilungsgrůnde gewáhren kónnen. Denn da die bisherigen 
Erfahrungen nie als gcschlossen m betrachten, so d&xfte immerhin durch dio 
zukunftigen manchcs ons nur ira derben Zustande bekannte Minerál auch kry- 
sUllisirt, manches nicht faserige als solches, ctc. nachgcwicsen werden. Uibri- 
geos erleidct durch blos mogliche und denkbare Fálle unsere Eintheilung der Bei- 
lage kautn eine Beschriinkung. Es kdnncn die den einzelnen Sectionen zuge- 
theiltcn Glieder nur durch das Hinzukommen eines neuen bercichert, nie aberver- 
drángt werden; auch kann die Bestimmung eines Minerals nor bci der Har- 
monie der ůbrigen Kenňzeichcn als beendet gelten. 

Die unter die Beilage subsumirten chemitchen Eigen- 
schaften dienen theils und vorzúglich zur Controlle in schwie- 
rigen und zweifelhaflen Fállen, theiU důrften sie auch eine 
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freilich etwas abgerissene Uibersicht der Minerál i en nach 
ihren hauptsáchlichsten diessfálligen Differenzen gewáhren, 
so dass in Fállen, wo man ihnen eine besondere Wúrdigung 
schenken kann oder will, ihr diagnostischer Werth nicht za 
verkennen. Doch ist letzterer natfirlich nur ein bedingter, 
d. h. blos auf GHeder derselbcn Gruppe sich beziehender. 

Nach diesen nothigen Erttrterungen kehren wir wiedcr 
zu unserem obigcn Beispiele zuruck, und betrachten Wolfram 
mit Rúchsicht auf die Beilage noch in folgenden Fállen: 

1. Man hatte diess Minerál im kryxtallisirten Zu*tande 
ku bestimmen, habe aber desscnungeachtet die Methode nach 
dem II. Schéma vorgezogen. — Nach dem schon angegcbe- 
nen Verfahren gelangt man zuř Gruppe: II. 2. y wcndet sich 
sogleich an die Beilage, morpholog. Eigenschaft., und findet 
daselb.st unter N. 9 die entsprechenden Bedingungen, wo 
bereits die Species Tantalit nicht mit ins Spiel kommt. Beim 
nochmaligen Iluckblick auf die angegebenen physik. Kenn- 
zeichen wird man nur sehr wenige Species mit der za pru- 
fenden áhnlich finden, und beim Vergleichen ihrer Krystall- 
GeStalten, laut Scitenangabe, sich fur Wolfram erkláren roůs- 
sen, (Irm zugleich allein das characteristische Merkmal der 
volík. Spaltbarkeit eigen, wie selbes stets leicht an einigen 
schlechteren Krystallcn oder Krystallfragmenten beim Zer- 
schlagen und vorsichtigen Behandeln unter dem Hammer, mit 
oder ohne Beihulfe eines Meissels , zu eruiren seyn wird. 

2. Man untersuchte Wolfram derb, in einer deutlich 
strahlig zusammengetetzten Var, — 31 an gelangt wie vorhin 
nach dem II. Schéma zuř speciellen Gruppe II. 2., und findet 
(Beilage, morpholog. Eigenschaften 2.) nur vier Species 
genannt, denen jene Textur zukommt. Ein Blick in die phy- 
sikalischen Eigenschaften lásst das gesuchte Minerál nicht 
verkennen. 

3. Wolfram derb in volík, tpaltbaren, bláttrigen Mastcn. 
— Die Methode wie vorhin. In der Beilage, Section 3. fin- 
den wir blos Wolfram und Rotheisenerz genannt, wpbei letz- 
teres aus vielen Grúnden unserem Falle nicht entspricht. 

4. Wolfram derb in einer lil cín -his sehr kleinkórnigen 
Structur, in der also das Merkmal der Spaltbarkeit, wegen 
Kleinheit der Individuen, mehr weniger oder ins Spurlose 
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verschwindet. — Auf schon bekannten Wegen gelangen wir 
nach dem II. Schéma zuř Gruppe II. 2., und finden: Beilage, 
Section 5, wohin unser Fall gehtirig, alle Glieder der Gruppe 
subsumirt. Haben wir gleich in diesem Falle, der gesuchten 
Beihulfe ermangelnd, unter 8 Mineralspecies das betreffende 
herauszufinden , so geschieht diess denuoch bei genauerer 
Wúrdigung der physik. £igenschaften ohne Schwierigkeit, 
wozu insbesondere in der summarischen Characteri.síik Ta f. VI. 
noch vieie wichtige Aufschlússe eingeholt werden kónnen. 
Der einfachste chem. Versuch, oder die Průfung des specif. 
Gewichtes wurden jeden noch moglichen Zweifel heben. 

Diess wáren die Wege, wclche nach Massgabe gege- 
bener Falle, manchen Umweg ersparend , zum sichern Ziele 
fúhrcn kOnnen. Der bequemern Anwcndung zu Gunsten sind 
auch alle etwas schwieriger oder umstándlicher zu eruiren- 
den Merkmale bis auf den letzten Revers vorbehalten. Unter 
sie gehórt auch z. Th. die sehr wichtige Prufung des specif. 
Gewichtes. Will und kann man von ihr eine brauchbare An- 
wendung machen, so kommt sie noch immer zur gelegenen 
Zeit, und kann der schnellern Bestimmung nicht hinderlicher 
seyn, als wenn sie gleich anfánglich mit unter die Haupt- 
eintheilungsgrunde erhoben, und in so vielen Fállen zum w%- 
sentlichen Hindernisse geworden wáre, — falls man nicht die 
unausweichliche Zerstorung manches werthen Exemplares 
als gleichgúltig betrachten wollte. 

Sehr wichtig und nicht selten schncll und allein úber- 
zeugend sind aber auch die chemuchen Eigenschaften, deren 
Mitwirkung zur Bestimmung eines Minerals nur aus schon 
angegebenen Rucksichten etwas mehr in den Hintergrund 
gestellt, und so wo moglich als nothwendiges Bedurfuiss ver- 
mieden wurde. Doch durfte ihre Umgehung einer gewohnten 
Bequemlichkeitsliebe um so weniger aufgeopfert werden, da 
diese undáhnliche Untersuchungcn fůr eine vollstándige Charac- 
teristik behufs der weitern Erudition vielmehr dringend gefordert 
werden , und sie bei den wenigen nothigen Requisiten mehr 
eine vergnúgende, als schwierige Arbeit gewáhren můssen. 

Es dúrfte nicht úbcrflússig seyn, hier noch auf einige be- 
sondere Regeln und Rucksichten beim Gebrauche dieses 
Cl a vis aufmerksam zu mach en. 
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I. In Betreff des Striches. 

1. Der Strich, besser Strichpul ver , werde nicht durch 
das sonst fibliche Anritzen des Minerals mi tt cist Stáhl— 
spitzen etc, soudem jederzeit mittelst Hinstreichen und Ab- 
reiben desselben auf eine Bisquittplatte von Porzellan *) 
untersucht, falls man nicht in vielen Fállen zu unrichtigen 
Resultaten gelangen wfll. So musste ich z. B. gedieg. Arsenik 
in die Reihe jener versetzen, welche ein schwarzes oder 
graulichschwarzes Strichpul ver besitzen, da ihm ein solches 
nach dem genannten Verfahren unverkennbar eigen ; obgleich 
fúr dicse Species in den Lehrbuchern, unier der Benennung 
Strich, dieser als zinnweiss mit erhóktem Glanze, oder am 
gewohnlichsten gar nicht angegeben wird. Was aber hier 
fůr den Strich selbst genommen, wollen wir mit dem Aus- 
drucke: Geritzte Stelle n — fftr sich unterscheiden, und somit 
bei gedieg. Arsenik sagen: „Strich graulichschwarz. — Ge- 
ritzte Stellen sehr glánzeud, lichte bleigrau ins Zinnweisse." 

2. Bei tehr harten, oder auch bei in Klúften und Ver- 
tiefungen versteckten Exemplár en bringe man losgebrochene 
kleine Splitter auf die Bisquittplatte, und zerdrucke sie auf 
selber ; — die zermalmten Theiichen sind das Strichpulver. 

3. Mineralien, welche sich auf einer gut gebrannten Porzel- 
lanbisquitiplatte nicht mehr abreiben, haben eine Hárte von we- 
nigstens 7,0, besitzen niemals metallischen Habitus, undnie einen 
gefárbten, sondern theils weissen, theils graulichweissen Strich. 

4. Ein Minerál mit ungefárbtem, weissem oder graulich- 
tccUsem bis axchgrauem Strichpulver besitzt niemals metalli- 
schen Habitus ( lící špicle am Kalkspath, Quarz, Turmalín, 
Granát etc.); doch gilt diess natůrlich nicht vom silberweissen, 
zinnweissen und bleigrauen Striche , wie er ohnehin nur bei 
sehr áhnlich- oder gleichgefárbten und ausgezeichnet metali- 
glánzenden Mineralsubstanzen vorkommen kann. 

II. Die Farbe eines Minerals. 

1. Sie hat nur bei jenen mit metallischem Habitus diagno- 
stischen Wertb, und ist bei allen (ibrigen eine meist zufállig e. 



* ) d. i. rauhes nicht glasirtes Porzellan, auf welchem leicht alle Mineralien, 
de re n Hárte nicht uber 7,0 betrigt, sich abreiben, und ein verschieden 
(efSrbte* Pulver CStrichpnlver, Strich) hintcrlassen. 
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2. Da auf der Oberfláche alle metallischen Farben so háu- 

fig dem Anlaufen unťerliegen, so konnen sic nur auf eiaer 
frischcn Bruchfláche mit Sicherhcit beurtheilt werden (bei ge- 
ren oder vollkommen milden auch auf frisch geritz- 



ten Stellcn). So ist z. B. das (zinnweisse) gediegen Arsenik 
auf der Oberfláche stets graulich - schwarz augelaufen. 
10. In Betreff der Hárte. 

Die vorkommenden Hártcangaben sind nach der Mofas- 
schen Hártescala entlchnt, welche die fast allgemein gebráuch- 
liche und anwendbarste ist. In ihr werden 10 Grade fHárte- 
grade) untcrschicden, fur welche folgende Mineralien als 
Normalglieder oder Heprásentanten angenommen sind: 
Talk fur H. 1 Feldspath fúr H. 6 

Steinsalz - - 2 Quarz - - 7 

Kalkspath - - 3 Topas - - 8 

Flusspath - - 4 Korund - - 9 

Apatit - - 5 Diamant - - 10. 

Zur Construction dieser Scala sind wo moglich Krystalle 
oder doch spdthige Stůcke mit glatten und ebenen FJáchen 
zu wáhlen. Ihre Anwendung ergibt sich von seibst. So besitzt 
z. B. Bleiglanz, welcher Steinsalz deutlich, dagegen Kalkspath 
nicht zu ritzen vermag, eine H = 2,5 (d. h. zwischen H. 2 
und 3), da andere Bruchtheile anzunehmen theils unnútz, theUs 
unsicher wáre. — Die 3 letztern der obigen Scalaglieder sind 
úbrigens fur den blossen Zweck, Mineralien zu bestimmen, 
erlásslich; indem ihre und die dazwischen Hegenden Hárte- 
grossen nur sehr wenigen, und unter diesen meist edlen und 
seltenen Mineralspecies zukommen, welche letztere zu bestim- 
men schon zu wissen ausreicht, dass sie Quarz ritzen, und 
somit Hárte uber 7,0 haben. 

Da ubrigens zur Unterscheidung eines Minerals von áhn- 
lichen eine oft annáherungsweise Uártebestimmung hinreicht, 
anderseits aber nicht inimer die angegebenen Scalaglieder zu 
Gebote stehen ; da ferner die Uártebestimmung fur den weni- 
ger Geubten um so leichter seyn muss, je differenter die 
Scalaglieder von der zu prufendcn Substanz seibst: so 
glaube ich gegen ein wissenschaftliches Verfahren keines- 
wegs anzustossen, wenn ich im Einklange mit der obigen 
Scala hier einige, gleichviel ob triviale, Surrogatglieder dem 
Anfánger an die Hand gebe: 
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1) . Der Fingernagel entspricht etwa der Hárte 2,0 oder 
ehvas weniger (i, 8). Jedeš ihn ritzende Minerál hat somit 
wenigstens H. 2,0 oder darúber, — jedeš nicht ritzende oder 
abschreibende hdchstens 2,0, gewtthnlich aber darunter. 

2) . Eine blanke Kupferplatte (am sichersten eine Kupfer- 
. munze) entspricht auf áhnliche Weise der H. 3,0 oder viel- 

mehr blos 2,8. Jedeš dieselbe deutlich ritzende Minerál be- 
sitzt somit H. uber 3,0 oder wenigstens diese selbst, — jedeš 
nicht ritzende , oder dieselbe blos polirende stets unter 3,0. 

3) . Eine blanke wohl geschmeidige Eisenplatte (am si- 
chersten ein sehr biegsamer eisener Xagel mit tlachem Kopfe, 
welcher stets leicht durch Reiben auf dem Fussboden wieder 
hinlánglich blanke Fláchen annimmf) entspricht genau der H. 
4,5 — und ist somit sehr geeignct, die spáter oft vorkom- 
mende Gránzscheidewand zwischcn H. hOchstens 4,0 und 
wenigstens 5,0 fcstzusetzen , je nachdem ein applicirtes Mi- 
nerál keine oder deutliche Hit ze hinterlásst 

4) . Das gewOhnliche Ferutterglas besitzt zwar eine nicht 
selten varirende Hárte, doch kann diese im AUgemcinen mit 
5,0 — 5,5 angcnommen werden. 

5) . Die Hárte einer guten Stahljtpitze betrágt6,0 -6,5, 
letztere besitzt jede gute Feile. Hicraus ergibt sich von selbst 
ihre Anwcndbarkeit. 

6J. Mineralien, deren Hárte 6,0 oder daruber betrágt, 
pflegen am Stahle meist Funken zu geben. Doch ist diess ein 
sehr trOgliches Kennzeichen, dessen Abwesenheit durchaus 
noch keinen Beweis fur eine geringere Hárte abgibt. 

Beim Gebrauche obiger 10-gliedrigen Hártescala kann fúr 
genauere Bestimmungen sehr sicher in der Art verfahren 
werden, dass ein zu prufendcs Minerál abwechselnd mit dem 
ihm an Hárte zunáchst stehenden hoheren Scalaglicdc auf 
polirte Mctallplatten**) von verschiedener Hárte gestrichcn, 



*) Der umgckehrte Versneh, d. h., ein ca prúTendes Minerál mit einer Eisen- 
spitxe ku rit /en, ist weniger sir her, da die Gcschraeidigkeit und Teoa- 
citat dieses Jllctalles odmala hinreicht, selbst etwas hartere Substansen 
sn ritren. Dassclbe gilt auch von der Anwendung einer Kupfernadel. 
*♦) von Hici, Zinn. Kopfer, Zink, Messing , Eisen, roehr rainder gehártetem 
Stahle etc., welche leicht selbst obige Scala rertreten kdnnen. 
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und hicbei nach dem mehr oder mínder deutlichen Einritzen, 
und nach dem damit verbundenen GefúhJe weiter beurtheilt 
wird. Z. B. Mancher Schwefelkies vermag Feldspath nicht, 
dagegen Apatit noch sehr vollkommen zu ritzen. Es frágt 
8ich also, betrágt seine H. = 5,5 oder 6,0? Beim Hinstrcichen 
sowohl des Feldspathes als des Schwefelkieses auf einer guten 
Stahlklinge zeigt sich aber, dass letzterer noch deutliche 
llitze hinterlásst, wáhrend ersterer nur schwache Eingriífe 
bewirkt. Hier besitzt also Schwefelkies H. = 6,0 fdie des 
Feldspathes), oder auch etwas mehr, wenn gleich nicht 6, 5; 
da im letzten Falle von ihm auch Feldspath deutlich geritzt 
woruen wáre. 

IV. ) Die Bcstimmung des spéci fischen Gewichtes. 
Sie geschieht theils mittelst der hydrostatischen oderjeder 

andern empíindlichen Wage , theils mittelst eigener Instru- 
mente , Areometer genannt , und ist ein Gegenstand der 
Physik. Bei Ermanglung dieser Apparate kann úbrigens fur die 
Characteristik eines Minerals oft schon eine blos annáherungs- 
weise Gewichtsbestimmung von Nutzen seyn. So wird man 
háufig durch ein geúbtes Gcfúhl beiláufig wahrnehmen konnen, 
ob ein zu prúfendes Minerál lcichter oder schwerersey, als 
ein anderes , bereits namentlich bekanntes, z. B. als Quarz, 
Kalkspath , Schwerspath , verschiedene Mctalle und ihre Ver- 
bindungen etc. , deren Gewichte leicht in der speciellen Cha- 
racteristik nachgesehen werden konnen*). 

V. Die Spaltbarkeit eines Minerals wird am besten 
durch Ansetzen eines Messers oder Meissels nach abwech- 
selnden Richtungen und durch gleichzcitige Ausůbung eines 
kráftigen Druckes oder Schlages auf dicse Instrumente sclbst 
erforscht. Beispiele von sehr vollkommener Sp. geben : 
Glinimer, Gyps, Kalkspath, Bleiglanz etc; — von sehr unvollk. 
bis mangelnder: Quarz, Apatit, gedieg. Gold, Kupfer etc. 

*) Das sp. Gw. eines Korpers (von belíebiger Grosse) ist gleich dem Quoticnten 
aus seinem absoluten Gewichte dividirt durch den Gewiohtsverlust im Wasser. 
Das Minerál wird also erstlich wie gewohnlich abgewogen (absolutes Ge- 
wicht), dann , indem es mittelst eines feinen Haares an der Wagschalc 
hangend ganz unter Wasser getaucht wird, abermals gewogen, wobei es 
eben so viel an Gewicht verliercn wird, als das der verdrangten gleioh 
grossen Wassermenge oetragt. • 
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i.) Der fltr *ine Species charaoéeristische Grád der 
Spaltbarkei t muss an Krystallen jeder%eU y an derben Massen 
aber ntcAl immer ausgesprochen seyn; denn letztcre konnen 
eben so gut feinkornig bis dicht vorkommen, wo a 1 1 e Grade 
der Sp. bis ins Spurlose verschwinden. Z. B. krystally- 
airter, feinkorniger bis dichter Kalkspath. 

«.) Daher ist fur ein feinkornig oder dieht vorgefun- 
dencs Minerál das Merkmal der volík. Sp. noch ntcht, — da- 
gegen fůr jedeš deutlich spaftbar befundene das Merkmal der 
fehlenden oder unvollk. Sp. jederzeit ausgeschlossen. 

VI. Ein oftmals wichtiges und leicht zu eruirendes Merk- 
mal, welches theils gewissen Mineralien an sich, oder nach 
dem Glúhen oder Schmelzen zukommt, ist der Magnetismus, 
oder die Eigenschaft, vom Magnete in kleinern oder grdssern 
Stucken gezogen zu werden. Zuř Prúfung dieser Eigenschaft 
kann auch eine Magnetnadel dienen, welche bei Annáherung 
magnetischer Korper irritirt wird, 

VII. Was die chemischen Eigenschaf ten der Mi- 
neralien anbelangt, so wird ihre Prúfung schon aus den An- 
gaben in der specie i len Characteristik klar. Zu bemerken 
wáre, dass die aus den Auflosungen erhaltenen Prácipitate 
oft mitVortheil vor das Lóthrohr gebracht, und hierinFolge 
ihres respectiven Verhaltens leicht auf ihren Gehalt beurtheilt 
werden konnen. 

Dem Umfange einer Inaugural - Dissertation angemessen, 
iiberreiche ich hiemit die I. Abtheilung als die kleinste 
dieses literárischen Versuches dem geneigten Leser, und 
hoffe, durch eine schonende Beurthcilung aufgemuntert, die 
bereits bearbeitete II. Abtheilung als Fortsetzung sehr 
bald liefern zu konnen. In ihr sollen die weit zahlreicheren 
Mineralien mit nicht metaUUchem Habitus nach áhnlichen 
Rucksichten gewůrdigt, und noch insbesondere mit einer dia- 
gnosti.se hen Uibersicht nach ihren krystallographischen Ver- 
schiedenheiten bereichert werden. Zum Beschlusse solíte 
noch eine ausfúhrliche Propádeutik , ganz nach denselben 
Grundsátzen entworfen, als separirter Theil nachfolgen, um 
vorzQglich in Bezug auf Krystallographie ein Mittel an die 
Hand zu geben , das Krystallsystem an Mineralien gieichfalls 
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nach einer analytischen Methode bestimmen, uad hiervon jene 
nůtzliche Anwendung maehen zu kftnnen , welche fúr die Bc- 
handlung der II. Abtheilung von viel wichtigercm fielange ist. 
In dieser Ausdchnung wollte ich der begonnenen Abhand- 
lung den Zweck sichern, nach welchem sie die wesentlichen 
Abschnitte eines Lehrbuches in sich vcreinen, und als solches 
selbst brauchbar werdcn solíte. 

Ich war bemúht, in diesen Clavis alle bi.sher hinlánglich 
constatirten Mineralspecies aufzunehmen. Auf die hierzu be- 
nútzten Quellen specicll hinzuw eisen , halte ich fúr úberílugsig; 
es standen mir die besten zu Gebothe. 

Den wármsten Dank meinem vormaligen Lclirer , dem 
Herrn Prof. und M. Dr. Presl fůr die mit der bereitwilligsten 
Gúte mir dargebothenen Húlfsmittel, und die im hiesigen me- 
dicinischen Naturalicn-Cabinette mir eroffnete schátzbare Ge- 
lcgenheit. 

Die dankbarste Wurdigung ferner dem gutigen Wohl- 
wollen und der edlen Theilnahme , mit denen mich Herr 
M. Dr. Ratnisch , ausserordentlicher Profcssor der Diátetik, 
d. Z. Decan der medicinischen Facultát, durch Mittheilung 
mehrerer nutzbaren Quellen beehrte. 

Prag im Apríl 1839. 



Der Veřfas§er. 
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Erklárung einiger Abkůrzungen. 



m. Allgemein angcnommene bei C i ta ti 



Br. — Breitliaupt. 

lid. — II lidinger. 

lín. — Hausmann. 

L. — Leonhard. 

l>. Willkahrliehe Abkurzm, 

«. A. — aof der (auf dcm). 
Aufl. — Aufldsung. 
Br. — Bruch. 

Comb. — Combinatton (Verbindung). 
f. (ani Kndo eines Wortes) — - íormig. 
F. — Farbe. 

fl. (amEnde eincs Wortes) — flachig. 
VI. — Flamme. 

Giasr. — Olasrohr (als beiderseits 

oíTene RShre). 
Gw. — Gcwicht (speciGsches ). 
II. • — flárte. 
htmiid. - hemiAdrisch. 
hemipria. — bemiprÍHmatisoh. 
hotnoěd. — homoédrisch. 
koriv. — horizoutal. 
Kotb. — Kolben (d. i. cíne an einem 

ihrer Endcn sugcschmolseneGlas- 

rohre. 

Mryat. — Krystal!, Krystalle. 

kryat. — krystallisirt 

Kryat. -Syat. — Kry stal Isy stem. 

Lot. — Losong. 

ló$. - lóslich, 15sbar. 

magnet. — roagnetisch (d. h. dcm Ma- 
gnete folgend o. die Magnetnadel 
beunruhigend). 

Oryd.-Fl. — Oxydationsflamme (auch 



■chmlich die Probe nor von der 
Flammcnapilze, also anter Luft- 
sutritt berflhrt wird). 

faa. — pagina (Seite). 

Prácip. — Prácipitat (Nioderschlag). 

Pria. - Prisma (Saule). 

priamat. — prismatisch. 

Pyr. — Pyramide. 



91. — Mohs. 
N. - Ni 
W. - Werner. 



gen: 

pyramid. — pyramida!. 

Red.-Fl. — Reduetions - Flamme (aneb 
innere Flamme genannt, wobei die 
Probe ganz in selbe eingehullt, u. 
so ror Luftzutritt goschfltzt wird). 

rhomb. — rhombisoh (so vicl wie pris- 
matisch, oder auch von rhombeu- 
formigen Umrisscn). 

Rhomboid. — Rhombofidtr. 

rhomboid. — rhomboCdrisch. 

#. (am Ende ecwisser Wortcr) — saocr, 
i. B. Baryt — salzsaurer 

Baryt. 

Salpetera. — Salpetersaure (HaupU 
wort). 

aalpetěra. — salpctersauer (Bciwort), 

Saít-a. — Salzsaure. 
aalza. — salzsauer. 
Sp. — gpaltbarkeiU 
Spec. — Speoies. 
Sl. — Strich. 
SuU. — Sublimat. 

Syn. — Synonimum (d. h. gleichbe- 

deutender Ausdruck). 
Taf. — Tafel. 

teaaul. — tcssular, tessularisch. 

uncoUk. — nnvollkommen. 

Var. — Varietat 

v. d. L. — vor dcm Lóthrohro. 

veryl. — ▼ergleiche. 

vertic. — Tertical (aufwrarts). 

volík. — vollkommen. 

Zuaammena. — Zusammensetaung. 

NB. Binige andere gebrauchte 
erklarcn sich leicht von 



sclbst. 
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I. Abtheilung. 



nrineralten 

mít 

< • • 

metallischem Habitus. 



* 




MetaNischer Habitus (metallisckes Aussehen) deutetmufdie 

auffallende Aehnlichkeit oder vóllige Vibereinstimmung, welche gewiSBe MiAe- 
ralien in Hinsickt ikrer optiscken Eigensckaflcn mil den versckiedenen ver- 
arbeiieten rent en Melallen , oder deren Legirungcn tteigen* 
Als wesentlicke Eigensckafíen werden hiemit erfordert: 

a) . Vollkommene , um nickt %u sagen absotufe UndurchBÍchtígkeit 

b ) . Eine metallische Farbc, wie sie den reinen Meta Hen oder deren Legi- 
rungen eigen, als: silberweiss , %innweias , staklgrau , bleigrau , eisen- 
tektear; gold-, messing-, bronsgelb , kupferrotk etc. mit den versekiedenste* 
Zwiscksnnuanmen. 

e j. Metallischer Glani, ein eigentkúmlicker von nickt immer gleicker 
Intensi tát. •) 

Anmerknng. Mo* ImlbmcUllisplies Auasehen (unTolIk. 

Metallhabitas) besit*en einige Mineralkurper , welcke in einer oder der 
mndernjener Eigensckaflcn von der betrefíenden Sorm abweicken , wie Z. B. 
Ckromeitener* , dessen Farbe vom Eisensckwarmen óflers bis ins Peck- 
tcfitrarze, und dessen Metallgfan* nickt sellen in den Fettartigen sickkinúber- 
niekt. Von iknrn wurden in die vorliegende Abikeilung nur jene mit aufge- 
fenommen , welcke mugleick volík, undureksicktig vorkommen , dabei aber nia 
min ungefárbtes, weisses oder graulick-weissesStrichpulver geben, wie es 
alt en Spatken, oder dem Quar* , Granát, Turmalín etc. etc. *ukommL — 
Uibrigens werden in *weifelkaften Fillen alle nickt Hierkergekórenden leickt 
von selbst sick ergeben, da sis bei Anwendung der nackfolgenden Tapet* 
mit den aufgestelUen allgemeinen oder speciellen Ckaracteren durckaus nickt 
werden vereinbar seyn. 

•) MeUlIglan* und Undurchsichligkeit werden .omit als nolhwendige Eigenschařten 
•Her in diese Ablheilung gehdrigen Miner«Iien •tet* Torausge.eUt und in dere* 
Cbaracterisiik kilnítíg nicht er»t mit angegeben werden. 



i 
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ITibersicht dieser AbtheUung. 



1 . 8 c h e in a . 

Pag. 

Mineralien mit metallischem Habitus im deutlich und er- 



kennbar krystallisirten Zustande 1 

I. Itellte* Krystallsystem tessalar 1 

II. „ • pyramida! 4 

IIL n r, rhomboedrisch & 

IV. „ » prismatisch 8 

V. m 9 hemiprismatisch « 



a. Schéma. 

Mineralien mit metallischem Habitus im undeutlich oder 
nicht krystallisirten Zustande 13 

L Reltae. AU nicht unter die Nachfolgenden gehorig sind fQr sich 

nachzulcsen : gedieg. Queeksilker und $edieg. H ismuth . . 14 

Geschmeidige bis Dehn- und H&mmerbare 14 

Mil de bis 8 p rode. — Strich roth oder braun v on vcrscliie- 

dener Intensitit • 16 

Milde bis sprode. — Strich schwars, groulichschwars, grfin- 
lichschwarz bis herab ins Bleigrauc, Zinn- nnd Silberweisse 
(in den letxtern Fillen meist metallisch gliasend) , . . 20 



III. » 

IV. , 



Summarische Characteristik aller Mineralien mit metatti- 
schem Habitus * l 



* ) Da die versehiedenen Mineralspecies eben so put nnd meist noch hsnfiger 
anch derb in den vcischiedensten ZaHammcnsetxongen \orzukommen pfle- 
Cťii; ho knniu-n such sile krystallisirten Var. mit gleicher Hiclicrlieit 
nach dem //. Schéma ontersucíit und bestimmt werden, obgleich dieser 
Weg meist ctvvas íimstindlicber sum Ziele fúhrt. 
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I. Schéma. 

■ 

Mineralien mit melallischem Habitus 

im 

deutlich and erkennbar kry s t allisi r t e n 

Z i b t a n d e. 



I. Rcihc. 

. . . , 

Krystallsystem tessularisch. 

(Syn. Regulirt*, Weiss and G. Rose.) 
Die erkannten Krystallc sind : 

/. Pentagonaldodecaěder—selbttstándig oder in Combination 
mitanderen Gestalten. 



F. speisgelb, goldgclb. i 

CUanskobalt* i r b 

F. rothlich - silberweiss. 

1L Tetraěder, oder nach dessen Tgpus gehildete Dodeeaeder 

nnd Icositetraěder— selbststdndig oder mit verschiedenen 
Combation. 

Kahlerz. 1 ** enc ^trafidrisehen Gestalten oft in j 

w t ř Comb. nnter *ich selbst, oder mit dera f m-r 

Ji e,8en8 ° h " r *™' Hhombendodecafider. Auch JSwillin- 

f ^ch-braon bis sehws. gc . OBerfláche des Tetraéd.rs ofl XIV ' 

*" J seincn Kant en párali cl gestreilt ' 
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#3edleff* Whmuth. 

F. riithlich -silberweiss. 
St. ; Kulich, ins Grauliohe. 
/f. 2-2,5. 
Etwas geschmeidig. 



Kryst. ansserst selten erkennbar, melst ] 
verzerrt. Es sind TetraPdcr, oft in Comb. ! Taf. 
mit dem iweiten Tetraěder, zuweilen mit í 1 
dem Rhonibcndodecaeder. \ 



Anmcrknng. (Kupferkíes.) F. mes«inggelb. H. 3,5-4. Besitit das pyramidale Krystall- 
system, und die scheiubaren Tctrařder sind Sphonoéder. 

J/7. Die erkannten Kry stalle sind andere Gestalten des tes- 
sularcn Systemes, als: Hexaěder, Octaěder, Rhomben- 
dodecaěder^verschiedene Icositetraěder bald selbsUtándig, 
bald in verschiedenen Combinationen. 

1. Es ritzen die blanke FlSche eines ges chm eidige n eiscrnen 
* Nagcls nioht. — //. hochstens 4,5. 

a) Es sind voflkommen geschmeidig, und leicht in %usammenhángende Spán- 
chen bleiartig schncidbar. — Strich unverándert, von der Farbe des 
Minerats. 



<*edieg. Slib 
„ Oold. 

w Hupfer. 



F. o. St. silberweiss. \ Kryst. bei allen : das Hc- 



» » 



n 
n 



n 



silberweiss. \ ary st. beiaiien: das ho- % 
goldgelb, zu-J xaCdcr » °ct»«flcr, Rhora- 1 
weilen blass ( ^endodecařdcr, verschie- I 



Taf. 
II. 



. dcne Icositetraěder , fur 
kupferroth. / BÍch) nnd in vcrschiedencn 

schwárzlich- \ Comb., meist aber verzerrt 
bleigraa. 'und andeotlich. 

Taf. HT. 



Gedieff. Platin angeblich in undeatlichen liexaědern. . . . 

b) Sprode; Farbe und Strich rein silberweiss und metallglannend : 
Amalgam. 
#/. 1-3,5. 



O Sprode; — Strich schtear* oder dunke/grůn: 
Buntkupferers. 



Kryst. : das RhombcndodecaGder selbststándig oder ] 
in Combination mit dem Octaeder, Trapczoidalicositc- I T 
trafrder, zuweilen auch mit dem TetracontooctaPder. — ) 
Oberfláche glatt und glftnzend, oft wio geflossen ( ' 
mit gerundeten Kanten. j 



F. zwischen bronzgelb 

and kupferroth, stets 

bunt angclaufcn. 
H. 3,0. 

Man franglan z • 

F. eisenschwarz. 
H. 3,5-4. 
St. dunkelgrůn. 

Zlnnkles. \ 

F. stahlgrau ins Messinggclbe. >«ollen Ilexaeder seyn. 
H. 4,0. ) 

* ahlera. - (Siehe dasselbe pag. 1) 



Die schr seltenen nnd kleinen Kryst sind: 
HcxaCder — zuweilen noch in Comb. mit dera 
Octaéder. 



Die sehr seltenen, nndentlichen Kryst sind 
als Comb. des Hexaeders mit dem Octaídcr er- 
kannt worden. 



Taf. 
XI. 



Taf. 
XIV. 



Die sehr seltenen, undeatlichen Kryst. ) Taf. 

(XIV. 
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IKryet.: das HexaPder, OctaGdcr, ferner, metat 
nntcrgcordnet das Rhombendodecačder and ver- 
schiedene IcositetraMer. 
Am gewohnlichsten erscheint die Comb. dcs 
Ilexačdcrs mit dem Octačder (durch Abstumpfung 
der Eckcn). Nicht selten ist diese Gestalt nach 
2 parallelen Oetařdcrflachen tafelartig verkurzt, 
and dann einer rhomboCd. Comb. táuschend ahnlichl 
C6,eití 9t T.r el «J; - oder ... ist „ach einer 
c 1 11 :i 11 1 1 r i ,, pr. 8 m.t. A« verlangert «or .ehemW *«Mf . \ 

tcinklichen Rich ^ flM * 6 mi * sweien horizontálen Prismen ani hnde. , 
tungen t dahcr die / ™ nt * ™ dlesen b"det gleichseitige Dreiecke ' A V 
Spaltungsgestal- ( dcr . en Ne.gang «a e.nander = 109» 28'), da» 
ten Hcxaéder 1 BWC,tc aber rechtwinkliche Viereeke (deren Nei- 
fsehr characteri- I gons zu einftn<icr 90 ')• Oberfláche des Hexařders 
biiscli ) I °^ u ' 6 M trcifÍ; bisweilen die Kryst. gerun- 

1 det and wie angeschmolzcn , zerfressen o. trich- 
I terfórmig ausgehohlt; andere schón scharf und 
Vergl. Bournonit, I g | aU< Oft die Octaedcrflachen buntangelaufen, wiih- 
(IV.Reihe.pag.il). / rcnd ttn denselben Kryst. die Hexaéderflachen 

' blank sind. 

2. Es řití en — wegen //. Ober 5,0 — die blanke Fláche cín es ge- 
schmeidigen eisernen Nagels leioht and vo 11 k o mm en , — bc- 
sitxen aber nebenbei cin braunes oder rothes S tr ichp ul ver : 



F. eisenschwarz, pechschwars. ( hochst scltcncn Kryst sind klei- ( Tař . 

//. 5,5. ( Octaóder. / VI. 1 

St. graolichbraun. ) ] 

Frankllnlt. j Dic Be it e nen Kryst sind kleine Octaeder, au- ) 
F. eisenschwarz. ř weilen in Comb. mit dem Rhombcndodecařder, l Ta< *- 

//. 6 — 6,5. ( seltener mit andern, immer untcrgeordneten, í VI. 

SSt. dunkel-róthliehbraun.) Gestalten. J 

3. Es ritzen wie die Vorigen leicht die blanke Fláche v o n g e-' 
BchmeidigeraKisen,— • beeitzcn aber nebenbei ein schwar- 
ie8 Strichpulvcr : 

a) Die Farbe dee Minerále echon eveiegelb oder goldgelb: 

! Kryst. : am háuflgsten das Hexafider od. \ 
Pentagonaldodecaedcr, zuweilen auch Oc- I 
taPdcr o. Trapezicositetrařdcr, bald sclbst- f Taf. 
stándig, bald in verschiedenen Comb. uoter f X. 
sich selbst. — Oberfláche dcs Hexaéders a. I 
Pcntagonaldodecaeders haulig gestreift. j 

b) Farbe rothlich - eilberweiee : 

f.laiuUobHlť. j Krysf w der vorigeT| SpcoicB , nor i Taf> 

( \ seheinen keine Icositctraéder voraakommcn. y ^X. 
Sp. vollkommen nach ei- / Dj e Hexaéderflachen gewohnlich gestreift. 
nem Hexaeder. 1 
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e) Dat Minerál von Farbe *inntceiu bis tiehte btei - und ttahlgrau 

t Spelskobalt. \ Kryet. s Hex&eder (im gewohnlichsten), Oc- 
F. xinnweiss bis lichtc I tačdcr, deren Comb. uter sich, zuweHen auch 

stahlgrau. I mit dem Rhombendodecaeder, aber niemala l Taf. 

II. 5,5. ( mit demPentagonaldodecaéder. — Oberfláehe ( IX. 

Sf. hochst unvollkommen 1 der HexaSder olt convex. Die Kry st. oft ter- 

(hexaédrisch). / sprungen. 

14 o hrál tki, ■. \ B|sher j, eoí)aclltcte man |, c j dícser ge | teBen 

F. sw.schen s.nnweiss and { Species blos klcine Octafider mit unvollkom- \ ™' 
licbte stshlgrau. í mcner Sp . { IX. 

II. 5 — 6. J 

H .n: j d.» Oc«. ed .r .e yn . jlX 

lVickelantlmonglanz. \ \ 

S,. Tollkommen hexaedrisch. ) Hc " eder > bi«weilen auch Octaédcr seyn. j 

rf? l>a* Minerál von Farbe eisenechtear* , und wird xugleich voní Magnete 



Í Kryet. : am gewohnlichsten das Octařder; 
stándig, bald uiiter sich in Comb. Oft Zwil- / vil 
linge. - Oberfláehe der Rhombendodccaed. 
gestrcin, die der Qbrigcn Gestalteu glatt. 



. Stets lose und in freien abgcrundeten Korném \ 

fí. 6,5. / oder als Sand vorkommend, deren Umrisse hochst / Taf. 

Starker bis schwft- i »elten das Octafider oder Rhombendodecaeder erken- i VII. 

cher magnetisch. ) ncn lassen. J 



H. Reihe. 

Kiystallsystem pyramida.. 

(Syn. Tetragonalee N. , Z -und laxigee Weiss und O. Rose.) 

* 

Das pyramidalc Kryst - System ist nur wcnigen Species mit metallisehcm 
Habitus eigen, und sclbst an diesen meist undeutlich und schwierig erkennbar. 

Anmerkung. Die acheinbare Comb. aus einer quadratischen S5ule oder Tafel mit der 
horizontálen Endflache ist ateU als verlangertcs oder verkQr*tea Hexaédcr des 
Tesaularsystcmcs anřunehmen. 

/. St. braun, róthlichbraun. 

HsuiiubdoK. ) Man kennt kleme, spitzigc, iseit., glcichschenk- 
/I. 5 — 5 5. > ** c ' ,e ^« r * * uwe 'l*n mit einer stumpfern in Comb. 

F schwars ( Kndkantcnwinkel der Hauptpyramide r= 1050 25'. 

J Seitenkantenwinkel =1170 54'. 
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Vergvflonit* 

//. 5,5 — 6. 
F. schwars, ins 
Bráunlicue. 



Einc der beobsehtetcn Comb.besteht aus2 hemiť 5 - 
drisch pclagerten 4seit. gleichschcnklichcn P yrami- 
den mít der geraden Endfláche nebst Andeutung ci- 
ner quadrat. Saule. 

Endkantenwinkel der Hauptpyramide = 100" 28'. 



Draulí. 

n. e-tfJT 

F. eisenschwars bis 



II. 8t. schicarz, ins Graue oder Grúne. 

Krysí, kleine spitsige 4seitige gleichschenkliche 
Pyramiden, woi a nooh bisweilen die gerade End- 
fláche tritt - Auch Sscilige ungleichschcnkliche 
Pvramiden. 

Hauptpyramide: .... 1000 53' und 108o 39'. 
Die sweite spiUigere : 96° 33' und 140* 30'. 



Hupferkics. 

//. 3,5 — 4. 
F. messinggelb. 
*S7. grúnlichschwars. 



Habitus der Kryst. meist pyramida!, doch |ind sie 
háuflg durch unsyramctrische Flftchenvergrósscrung 
tafelartig verkflrst, oder nach einer prismatischen 
Axe táulenartig vcrl ungeri. Die Comb. oft sehr ver- 
wickclt. — Interessant ist das Aaftreten einfacher 
Sphonoéder. Die oft grossen Kry st. sind dennoch 
wegen háuflger Zwillings -, Drillings- Bildung etc. 
meist andeatlieh. — 

Hauptpyramide = 109° 53' und 1080 40'. 



Illiitterielliir. . Dje h5cllBt 8e Uencn nna kleinen Kryst 

H. 1 — 1,5 ; mit dem Fin- r sollenstumpre 4seit. gleicltschenkliohe Pyra- 

gernagel ritzbar. I miden mit vorwaltender Endfláche seyn (_da- 

F. scJuvárzJich- blcigran. / her tafelartig). 



Taf. 
VL 



Taf. 
VII. 



Taf. 
XI. 



Taf. 

XVL 



An 



III. Reilie. 

Kiystallsystera rhomboédrisch. 

(Syn. Hcxagonalcs , N.j 3 - und laxiges, Weiss nnd G. Rone.) 

terkunf. Die Gestaken, weiche theils selbatstSndlg , meist aber in verachiedenen 
Comb. aufrutreten pflegen, sind: die gewohnlichen dea rhombočdrischeii| Syste- 
mea. - Die feeiiige Saule deaaelben ist als eine regulare mit 6 gleichen rerU- 
calen Kantcn vou no* wohl xu unterscheiden von den irregularen des prismati- 
schen Systems, vrelche (als bloase Comb. eines rbomb. Prisma mit der Abstura- 
pfung einea verticalen Kantenpaares) immer » w eierlei Winkelgrdssen, einige 
ťlber, andere unter iao°, běsit zt. 



• Ki«en|(lanz 

(sar Gattung Roth- 

eisenerz). 
F. eisenschwars ; 

oft buntangelau- 
y fen (mit Aus- 
nahme der gera- 
den Endfláche). 
//. 5,5 — 6,5. 



1. Strich roth oder braun. 

Habitus der Kry st. bci ansgebild. geraden End- 
fláche flach tafelartig^ sonst rhomboédrisch; oft 
bet Comb. mehrerer stumpfer RhoniboCder uber 
einander, lintenartig. Háuflg das oberstc Rhomboe- 
der ein sehr stumpfes mit quer gestreiften Fláchen, 
wo dann schon aus dem Zusammenschlicssen jener 
Querstr. in vielc uber einander liegende gleichseitige 
Dreiecke der rhomb. Charakter evident wird. — Als 
untergeord. Comb. trittofters das Scalenoéder hinzu. 
Endkantenwinkel des Hauptrhomb. = 8*° W- 
n » „ 3. Btumpf. Rhom. = 152« 56'. 



Taf. 
VI. 
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Gestalteh: das regnlare 6seitige Prisma oder 
Tafel, — das Scalcnoeder, — das Rhombodder (letz- 
tercs nic selbststándig) vielfache Comb. aus die- 
sen mit verscltiedcncm Habitus, mit und ohne horis. 
Endíláche. Bei Comb. des 6seitigen Prisma mitdem \ Taf. 
Ilhomboěder dieses jederzeit gegen die verticalen / IV. 

Sáulcnkanten aufgcsetzt Oberflache einiger Ge- 

staltcn haufig gestrcift. 

Eudkantc des Hauptrhombofiders = 108© 20'. 
„ „ 1. stumpfern Rhomb.= 137«^U'. 

//. Strick schtearzy graulichschwarz dis bleigrau. 

1) Es ritzen sebr Tollkommen eine Kupfermůnze (//. 4 - 6) : 



F. schwarzlich- 
bleigrau, oft ins 
Kermesinróth- 
liché. 

Mi. 2,5-3. 



O «m i um- 
Irldlunf. 

F.Meigrau,insZinn- 

weisse. 
JET. 6-7. 

Umenit. 

F. eisenschwarz. 
B. 5 — 6. 
Sehwach bis nicht 



F. bronzgelb. 
//. 3,5 — 4,5. 
Wagnctisch. 



Die Kryst. dieser hochst seltenen Species sollen 
6scitige Tafeln mit vorherrschendcr gerader 
Endflache seyn, wozu bisvreilen, durch Abstum- 
pfung der horis. Kantcn, eine Cscitige gleichschenk- 
liche Pyramide in Comb. tritt. 

líry st. : kleinc Rhomboěder, wozu ofl andere 
Rhomb., die geradc Endíláche oder ein 6seitige 
Prisma troten ( letzteres blos nntergeordnet). 

Endkantenwinkel des HauptrhomboAdcrs 85 ' 58' j 
bei einer Var. (Crichtonit) . . . . — ffi 29'. 

Die hochst seltenen Kryst. sind kleine 6seitigo 
Sáulen oder Taťcln, 6seitige gleichschenkliche 
Pyramiden nnd Comb. aus beideo, mit and ohno 
Endíláche. 



Taf. 
III. 



Taf. 
VIL 



Taf. 
X. 



Erschcint oft in Cseitígen Sáulen oder Ta- 
feln. welchejcdoch keine Producte cines Kry- ! Taf 
stallisationsactes, soudem Pseudomorphosen / \ 
(wahrscheiolich nach SprOdglaserz) sin 



Anmerkung. Wir erwahnen hier: 

(Leberkles.) 

F. jBwischen speis- 

gclb und stahl- 

grau. 
JI. 6 — 6,5. 
Nicht magnetisch. 

t) Es verm5gen cíne Kupfermunze nicht mehr za ritzen — 
(H. 1 - 2,5). 

a) Ahfárbend und tehreibend , leieht auf dem Fingernagel ihr Strichpulver 
aurucklassend , augleick fett anaufúhlen sind: 

CSraphlt. 

F. eisenschwarz, 
dunkelstahlgran. 

//• 1—2. \ tiscitigen gleichschenklichen Pyramide, als Ab- \ Taf- 

St. schwarz, mehr / stumpfung der Endkanten oder Éckcn. — /XVIII 

wenigerins Me- 

tallglanzcndc u. 

Eiscnschwarze. 



Die sehr seltenen und kleinen Krysťalle sind 6- 
scitige Sáulen oder Tafeln mit der geraden 
EndfUche; bisweilen noch in Comb. mit einer 
Cscitigen gleichschenklichen Pyramide, als Ab- 
stumpfung der Endkanten oder Eckcn. — 

Enduache glatt — Sáulenfláchen rauh und un- 
eben. 
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nolyTMlttnfflnnx. 

F. frisch bleigrau. 
II. 1 — 1,5. 

St. volík, metallglanzend 
und wie die F. 



Krytí, se) ten deutlieh , tnfetarlig, 
'hend aus cinera kurzen 6seiti^. Prisma, 
>oder einer 6seitig. gleichschcnklichen Py- 
ramide mit vorherrschender gerader Eud- 



Taf. 

XVM. 



*) Autgeneiehnet durch Geschmeidigkeit, — nicht abfarbend : 



Xellursilber. 

F. bleigrau ins Stahl- 

prrauc. 
U. 2,5. 



Es soli sich in stumpfen Rhomboédern 
vorflndcn, welche eincm Hcxaédcr selu- aJinlioh 
sind. 

Es ist keině Sp. aufzuflnden. 



Taf. 
II. 



Tellurwlamutli. 

ř*. zwischen zinnweiss 
u. slahlgrau. Weicb, 
biegsam. 

»S>. schr volík, nach der 
gerad. Endfláche. 



Man beobachteťe bei dieser h5chst selte- 
nen Species eine Comb. zweier RhomboPder 
mit vorwaltender geraden Endflňche, áhn~ 
lich einer 6scitigcn Tafel. — Mcist Zwillin- 
ge. — Oberfláche der Rhomboeder stark ho- 
rizontál gestrcift. — 



Taf. 
XVI. 



PolybasM. 

F. eisenschwarz. 
//. 2,5. 
St. schirarz. 
Sp. keine bemerk- 
foar. 



Kry st. regulare 0scittgc Prismen, meist nic- 
drig u. tafclartig, immer mit der geraden Bnd- 
fláche verschen. Zwischen Prisma und End- 
fláche kommen eine Rcihe ron Rhomboederílii- 
chen vor, welche durch Streifung and Rundung 
in einander úbcrgchen. EndflSchc nach 3, einem 
gleichseitigen Drciecke entsprechenden, Richtungen 
gestrcift. 



Taf. 
'XVII. 



Gedle«. Tellur. ) Es solíc n Rhomboeder von 115o 12 in Comb. |Taf. 
F. sinnweiss. //. 2—2,5. J m«t der gerad. Endfláche vorgekommen seyo. \ XVI. 

VergI. wegen ihrer áhnlichen Krystallc: 
HprOcl|flAaerm« ) _ 

Hapfer ff lan>. j CKrysL- System prismntisch. pag. 10). 
B >eifflans. (KrysU - System tessular. pag. 3). 
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IV. Reihc. 

■ 

Krystallsystem prismatisch. 

(Syn. Orthotypei,M.; rhůtnkitche»,fí.j t -und laxigei, G.Rose, Weiss.) 

Anmerkung. Die vorkommenden einfachen Gestalten und Comb. sind die gewShnlt- 
chcn dieses Systems. Nur die vermeintliche Comb. au* einer 4seiUgen rechtwink- 
licben SSule mil der horizontálen Endflftche ist in allen ienen F*Uen far ein blot 
rerlBngertfa oder yerkdrzte* Hexaéder de* Tetsular - í>y»te»t ansunehmen, wo 
das betreffende Minerál nícht far O ournonit (pag* 1 1) erkannt wird, au dem 
allein jene Comb. alt wirklích prismatische beobacbtet wurde. 

/. Es ritzen wegen H. uber 6,0 leicht und vollkommen die 
blankeFláche eines geschmeidigen Stúckchen Eisens : 

1. Farbe schwarz, eisenschwarz bis silbcrweies. 



F. eehwarz. 
St. braun. 
H. 6,6. 

Sp. sehr undcutlich. 

Tan«all«. 

F. dun kel - eisen- 
schwarz. 

St. schwarz, bráun- 
lich schwarz. 

H. 6,0. 

* 

lievríť. 

F. sammt-, pcch- 

schwarz. 
St. schwarz. — • 

Metalláhnlicher 

Fettglanz. 
H. 6,6—6. 
Sp, unvollk. 



ersi 



F, liclite bis dunkel- 

Btahlgrau. 
St. schwarz. 
//. 6-6,6. 
Sp. volík. 



Die bisher stets eingewachsen vorpefunde- 
nen langgestreckten dQnnen Situlen bestehen aus 
der Comb. raehrerer rhombischen Prismen mít ein— f Taf. 
ander, daher Btark vertical gestreift, vielseitig, und / VI. 
undeutlich in der Endigung rait einer 4scit. Zu- 
spitzung (ungleichschenkl. aseit. Pyr). 

\ 

Die sehr Beltcnen Krystalle sind rhombisehe 
Prismen mit starker Abstumpfung der stampfern ( Taf. 
Seitenkanten, wodurch die Kryst. tafelartig wer- ) VII. 
den. — Seitenfláchen stark in die Lángc gestrcifL l 

Die jederzeit lang šaulenartigen Kryst. sind 
rhombisehe Prismen mit vierflachiger End- 
zospitzung (ungleichschenkliche aseit. Pyr.). Zu- 
weilen treten durch Zuacharfung zweier vertic. 
SSulenkantcn ein zweites rhombisches Prisma, und 
durch Abstumpfung der stumpfern Endkanten der 
Pyr. ein horizontales Prisma etc. fainza. 
Oberfiáche des Yertic. Prisma vertic. gestreiřt 
Stumpfe Endkantc der Pyramide . . . =139<> 37' 
Scharfe „ n „ ... = m»38' 
Kante zwischen Pyramide u. Haaptprisraa= 128o 38' 
Hauptprisma in Beiner stumpfen Kante —112° 37' 

Meist lang gettrecht, selten kurz saulenformig, 
vertical ge.streift, daher oft schitfartige Savlen. 
Sehr hauflge Zwillingsbildung, und es entstehen 
durch Aggregation vieler solcher Saulerf parallel 
einer verticalen Fláche jene dicken Kry*taUbůndel> 
wclche oft scheinbar einfach, aber an ihren Enden 
wegen Hervorragen der einzelnen Sáulenenden wie 
»erhackt u. garbenformig aussehen , wáhrcnd die 
Seitenfláchen tief gestreift, und wie gefurcht sind. 



Taf. 
VIII. 



Taf. 
VII. 
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F. silberweiss bis 
fastlichte stahl- 
grau. 
St. schwarz. 
/#. 5,5—6. 
Sp. zieralich deut- 
lich, vertical 
prismat. 



Die Krys*- kůrmtr- oder ISnger - tSuUnartig. 
Es erschéinen verticale rhomb. Prismcn (stum- 
pfe Kante =1110 53') in Corab. mit einem hori- 
zontálen Prisma, welchcs die spitzigeren Sňulen- 
ecken hinwegnimmt (horiz. Endkante 1 i 5 '^6'). 
Oft tritt noch ein swcitcs oder drittes horizont. 
Pris. hinza; hier znweilen ohne obigen verticalen. 
ZwiHinge nach verschiedenen Oesetzcn. — Ober- 
fláche des horizont. Prisma stark horizont, ge- 
streift, — die des verticalen oft S-formig ansge- 
schweift, doch glatt. 



Taf. 



Anhang z u Arsenikkics: 



Olan 



//. 5-6,5. , rizontalen C5l°20'j. 

Sf. (basisch) volík. ' v 



Die hisher beobachtete Comb. enthalt das rhomb. 
Prisma (von 122'* 26' and 57« 34') mit einem ho- 



Taf. 
IX. 



2. Farbe speisgelb, graul ich - speisge lb bis knpferroth. 



&- Stralilkles. 

F. speisgelb, — ins 
Graulich - oder 
Grunlich-#j>ei#- 
getbe. 

n. 6—6,5. 



Kryst. bald Oach tafelartig, bald mehr 
formig, oder much pyramidal. — Die Comb. sind 
oft complicirt. — Sehr imuflg und fast gewohnlich 
Ztcillinge oder mehrfache Kryst., welche zwar 
scheinbar einfach, an gewissen Ecken aber eine 
tutenfórmige rhombisch- iseitige Vertiefang mit 
einspringenden Winkeln zeigen. — Oewisse Comb.- 
FlSchen ořt stark gestreift, dass sic 
einander fliessen. 

Hauptprisma = 106" 2' und 73<> 58'. 



Taf. 

X. 



\ Die hochst seltcnen, sehr nndentlichen Kryst. 
Knpfernlckel. J werdcn a j g kur%e r ^ om 4. Prisraen von U9o 44' 

F. lichte knpferroth. , beschrieben. Ihre Enden soli eine 4seitige un- 

1 gleichschenkliche Pyr. bilden, deren Fláche zu de- 
/ nen des Prisma unter 133" 25' geneigt. 



H. 5,5. 



Taf. 

X. 



//. Ex hesitzen eine geringe Hárte (hóchstens 4.0~), und rer- 
múgen die blanke Fláche eines genchmeidigen Stůckchen 
Eísens nicht zu ritzen : 

1. Aus gczcichnct durch mcssinggclbe oder t n m b a c k b r a u n p 
F a r b e: 



Haarkíei* 

F reessinggelb. 
//. etwa 3,0 
Owbestimmbar). 

Sternberirif. 

F. donkel tomback- 

braon. 
//. 1 — 1,5. 



Ward bisher $Ut8 in langen haar- u. fein- 
nadelformigtn Kryst. beobachtet, welche theils 
einzeln, theils nesterweise beisammen stehen; da- 
her der Name. 

Man beobachtete dflnne 6seitige Tafeln nit 
einigen Combinationsfláchen , welche dem Cha- 
rakter des Systems entspreehen. 



2 



Taf. 
XI. 



Taf. 
XI. 
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2. Es haben silber weisse, stahlgraue oder 
Farbe; — ritzen aber eine Kupfermflnze i 
deutlich: 



eisenseh warze 
och leicht u nd 



Antimonftllber. 

F. silberwciss. 
St. eben so und mc- 
tallisch glánzend. 
U. 3,5. 



Kryit. ahnlich einer Comb. des rhomboed. 
Systems. Es erscheinen immer Gseitigc S5u- 
len, gewohnlich mit einer 6seitigen Endzu- 
spitzung von den Seitenflacheu aus. Hňuflg bil— 
den 2 dieser FISehen eine Endzuschšrfang, oder 
es tritt die gerade Endfliiche dazu. — 

Oberfl. des vertic. rhomb. Prisma vertical ge- 
strcift. Die beiden stumprern Kantcn 
sen 1180 4'. 



Taf. 
XII. 



Kryat. iSulenformig o. tafelartig mit 
schiedenen Comb., jedoeh nicht sehr deutlich; 
dru si;'; zusamniengehuuft oder in rosenfórmigen 
Aggregaten verbunden. — Gewisse Flachen stark 
gestreift. zuweilen tchilfartige, tpissige Sáu- 
(enbúndel. — 

Die Krysí, dieser sehr seltencn Species wer- 
den als lange, nadclformige 6seitige Sáulen 
mit einer 6scit. Endzuspitzung beschrieben, und 
sollen Drillinge seyn. — Scitenfláchen sehr 
stark vertical gestreift. 



I 



Taf. 
XIV. 



Taf. 
XIV. 



F. eisenschwarz ins 

Stahlgraue. 
St. s c 1 1 warz bis braun. 
//. 3,0-4,5. 
Sj>. volík., einfach. 

Xlnkenit. 

F. rein stahígraa. 
//. 3,5. 

St. graul.- schwarz. 
Sp. sehr undeutlich. 

Anmcrkung. Vergl. (N. 3J Kupferglans u. Bournpnit, welche zuweilen, doch immer 
nur schwierig, eine Kupfcrmůnze ritzen díirften. 

3. Es haben s i 1 b e rw e i s s c , bleigraue, stahlgrauc bis eisen- 

sehwarze Farbe, — ritzen jedoch eine Kupfcrmunze nicht 

mehr*): 

Zusatv. Der Strieh aller ist schwarz bis schwSrzlich-grau. 



■ £ UpríWIfjInserz. 

F. eisenschwarz bis 
sctmarzlich-blei- 
grau. 

11. 2-2,5. 

Sy. hochst unvollk. 



Mupfergrlaaz. 

F. schwúrzlieh-blei- 
grau oft bláulich 
angclauťen. 

//. 2,5-3. 

Sp. hochst unvollk. 



HSuflg krystallisirt. Es erscheinen rhombische 
Prismen (=115" 39') mit absestumpftcn sehar- 
fern Seitcnkanten , — daher als kurze dseit. 
Sfiulen o. Tafeln. Die Endcombinationen ent- 
halten ttets die gerade ICnd/láche, welche aber 
oft convex in die anlicgendcn verlauft. — Die 
vertical. Prismaflachen meist vertical gestreift. 

Die sehr seltenen , kleinen , meist undeutli- 
chen Kryst. sind áhnlich den vorigen, und er- 
scheinen als Gseitigc Tafeln mit der geraden 
Endflfichc, wozu auch einigc untergeordnete 
Comb. zu treten pflegen. — 

Ein Paar verticaler, und ein Paar gegen diese 
aufgcsctztc (horizontále Prisma-) Flíichen stark 
horizontál gestreift. — Stumpfe vertic. Prisma- 
kante =119" 35'. — 



Taf. 
> XVIÍ. 



Taf. 
XIX. 



♦) Von den hierher gchSrenden rerdienen die 5 Embcschriebencn als die weniger Sel- 
tenen die nSchstc Berucksichtigung, wozu noch Bleiglanz (TessuJ. - System pag. 3) 
vcrglichen werden kanu. 
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F. stahlgran bis ci- 

senschwarz. 
//. 2,5 — 3. 
Sp. unvollk. 

«Pyrolusl<. 

F. eisenschwarz ins 

Stahlgraue. 
//. 2 — 2,5. 
Sp. deutlich. 



€»rau*piea»« 
«lan«. 

F. rein bleigrau. 
//. 2,0. 

8p. hňchst ausge- 
zeichnet nach 
einer Richtuug, 
▼crtical. 



IV i sum tli pln 

F. lichte bleigrau insStahl- 

grauc. 
//. 2 — 2,5. 

Sp. ziemlich deutlich nach 
2 vertic. Richtungcn. 

Jtameaonit* 



Taf. 



Es erschefnen rectangulfire 4seitige SSulen 
mít der genden End/láche, daher einem IIe\aěder r Taf . 
ganz ílhnlich. Oft treten dazu rachrerc unter- \ ^y|| 
geordnete Comb. - Fláchen , woraut* allein das 
System als das prismatische crkennbar ist. — 

Kryst. selten érkcnnbar, kuří saulenf. mit 
der geraden Endflache , gewohnlich aber lany, 
jfpissiij, schilfartiy, yettrei/h und zu stárkeren 
Krystallbúndeln von garben- o. pinselformigem / wilf 
Aussehcn, mit stark gestrciften Seitcnfliichcn I 
uod gefransten Enden verbunden. 



Krytt. meist lany, saulenformiy, spissiy bis 
nadelf. mit starker verticaler Streifung; gc- 
wohulich búschelfórmig, susammengehauft und 
verworren durch einaoder geworfcn. Volík. 
Kryst. bestehen aus dem vertic. rhomb. Prisma 
(von 89" 15') in Comb. mit einem verticalen 
Seitenfláchenpaare, — daher 6seitige Suulcn. 
Die Eudigung bildet immer eine 4seitige Zit- 
spitzung (ungleichschenkiiche 4scit. Pyr.), zu- 
weilen mit einigen andern untergeordneten Com- 
— Keine Endíliichc. 



XVII. 



Findet sich in ěpiětíyen nadelf. Prismon J 
von ohngefáhr 91" und 89'> (Philipps) mit f Taf. 
stark vertical gestrciften Fláchen. Die En- \ XIX. 
den undeutlich. 



lí. rein stahlgrau. 
F. 2 — 2,5. 
Sp. sehr volík, nach 
der EndQáche. 

Sclirlfterz. 

F. lieht« stahlgrau. 
H. 1,5 — 2. 
Sp. volík., nach ei- 
ner Richtung. 



n. 



silberweiss ins 

Messinggelbe. 

2,0. 



Diese seltene Species (Indct sich noch seltencr 
krystallisirt. Es sollen verticale Prismen von 
102o 20' mit der horizontálen Endflache versc- 
hen vorkommen. 

Die Kryst. dicser seltenen Species sind klcin n. 
sehr undeutlich, A-wr* nadelf. und meist liegendauf 
einer Ebene, aufder sie reihenf. \md8chriftartiy 
oder gestrickt und netzf. gruppirt sind (daher der 
Name). Dadurch entstchen Druscnhautchcn und 
Uiberzuge. Man gibt Prismen von 94 ' 20' an. 

Findet sich als sehr seltene Species meist in 
kleinen, nicht selten nadelf. Kryst. — Es wur- 
den 6seitiye Tafeln oder kurze Saulen mit einer 
horizontálen EndzuschSrfung crkannt. 



Taf. 
XVH. 



Taf. 
XVI. 



Taf. 
XVI. 



&p. in Spařen. 

Anmerkung. Wahrscheinlich besitzen auch folgende sehr neltcnc und z. Th. noch 

wenig hekannte MincraUpecics das prismat. Kryst. - System : 
Tíadelcrz • . . . F. stahlgrau. | Sie 6nden sich in haar - und nadel- 
Kupferwismuthers,. lichte bleigrau. ) fó rmií , en nichl beslimmbaren rrismen. 
Silberwismutherz „ bleigrau. J 



ÍT*r. 
XIX. 
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\. Rethe. 

Krystallsystem hemiprismatisch. 

(Syn. Hemiorlhotypes , M. ; Monoklinoědrischet , N. ; 2 -und íglieiriges, 

O. Rose und Weiss). 

Mit Gevrissheit gehóren blos 2 Species hicrher. 
Der Strich beider i*t roth braun. 

Wolfram. 

F. graulichschwars, 
bruunlichschwarz. 
Ji. 5 — 6,5. 
St. rothlichbraun, 

oft dankel- und 

chocolade-braun. I 
Sp. volík, nach eincrl 

Richtung, verti- 

cal. 



F. ctsenschwarz. 

H. 2,5. 

St. dunkclkirsch- 
roth. 



meist ku ra taulěnf. , oder beim Vor- 
herrschen zweier Seitehfluchen tafelartif. — 
Das verticale rhombische Prisma (von 101° 5') 
wird oft durch Comb. an den Seitenkantcn zur 
vielflachigen Saule. Als Endcorob. erscheinen ge- 
wdhnlich airei Zuschirfungsfláchen mit dem hemi- 
prismatischen Character (deren horizont. End- 
kante = 125" 20'). Uiberdiess auch andereComb. 
Die verticalen Flachen meist stark vertical gc- 
streiít; daher die Prismen oft schilfartig. 

Die Kxyst. dieser seltenen Species gew5hn- 
lioh dick tafelartig oder korz sáolenformig, 6- 
sťitig , mit Comb. von hemiprismatischem Cha- 



Tař. 
VI. 



Taf. 
IV. 
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II* Scliemat 



Mineralien mit metallischem Habitus 

la 

ndentlich oder nicht k r y s t al 1 i s i r t e n 

Zustande. 
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Met hode der Untersuchung gegrundet auf physika- 

lische Eigenschaften. 



I. Reihc. 



Es lassen sich nicht wohl in die folgenden Reihen brin- 
gen — und sind an sich leicht erkennbar: 

Cedicg. dueckillber. Bei gew5hnlicher Tcmperatur fliissig, in 

zinnweissen Tropfen. 

„ Wimuth.*) H. - 2,5; F. r5thlich silberweiss. 

*) RiUt (im rcincn Zustande) cine Kupfermůnsc nie; ist hóehtt \ Taf. 
milde, sogar cttcat getchmeidig , da sich beim zarten Be- / !• 
schneidcn ohne das gcrinpsto Ger&usch leicht kur»e, 
sehr gl-nzende Spánchcn bilden lassen, die aber hóchst 
leicht wieder abbrdckeln. 



H. Reilte. 

Es sind — im Gegensatze zuallen sproden oder milden — 
vollkommen geschmeidig bis dehn - und hámmerbar, 

. Sie sind, ohne Pulver oder Splitter ku geben, vSllig gerauschlos in 
Kithe anhángcnde, sehr glánsende Spanchen blciartig (obwohl viclo 
wcit schwieriger) schneidbar, einigc selbst jku den dunnsten Blcchen 
húmmerbar. — Strichpulver mcist vSllig unverándert, eine Bisquitt- 
platte vergoldend, versilbcrnd ete. 



Uárte gering, hochstens die einer Kupfermůnze. 

f CSedleg. SUber. //. 2 . 5 —3, F. n. St. silbcrweiss. 



• 


» 2,5—3. „ 


„ „ goldgclb bis 




blassgelb. 


* „ Ilupfer. 


,„2,5—3. „ 


„ 9 kupferroth. 


„ Blel. 


n t,5-2. » 


„ „ bleigrau. 


H SHberglan*. 


» 2—2,5. „ 


„ „ schwSrxl.- 
blcigraa. 




Selensllber. 


n 2,5. „ 


„ „ eisen- 
schwarz. 


Selenkupfer. 


n t wcich n 


„ „ silberwciss. 


Tcllursllber. 


n 2,5-3. „ 


„ „ ainnweiss 




ins Stahlgrauc. 



chenhiiinmer- 



Wcnig hám- 
merbar, meist 
'bald zerbrok- 



NB. Die 3 Let*fgenannten *o wie auch gedieg. Blei 9tnd hochtt 
9eltene y und nach wenig bekannte Species. 



Taf. 
II. 
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Cbeilace). - Coordinirte Eigeytschaflen. 


Morphologische. 


Chcmische. 


CSedieg-. Iťismuth aelten nnd in sehr undeutlichen 
tcštular. Kryšt. (pag. 2), gewohnlich in vcr- 
schiedenen (>ruppirHu 9 «ffešlallen ; gestrickt, dcn- 
dritisch etc. j ferncr in bláttrigen Matten mit volík. 
Sp. (octaCdrisch). 


dedle*. Wls- 
■nuth sehr leicht 
schmelzbar, n. swar 
schon in der Plam- 
me eines Kerren- 
UokftM. 


* 

* 

Viele stellen oft ansich schon zahe- nnd drahtartig- 
biegsame Fáden, IJaaro oder Bleche dar. 




/. Krytfalliiirt (meist in venserrten GesUlten) : 

rhomboedr. (pag. 7): Tellursilberf 

b) t e « s u 1 a r. (pag. 2) : wahrschcinlich alle abrigen 
(doch uurden bci gedlejr. lil ti, ftielen- 
Killicr und Selenkupfer noch nie Kryst. 
beobachtet). 

• 

• tn eigenthumficn araht - nnd haarformigen, 
ba um- und moošartigen Gestalien: 

fast Alle mit Ausnahme von Seleniiilber, 
feelenkupter und Tellursftlber. 

3. Derb, dicht, compact : Alle. 


V. d. L. in»ge- 
iammt sckmefzend, 
mit unií ohne Ent- 
wicklunff verschie- 
dener (jerúcko oder 
Dampfe. 

* 
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Methode der Untersuehung gegríindet auf physika- 

iische Eigenschaflen. 



U. 



Weit hárter als Kupfer oder Silber. — H.4—7. 

ttedieg. Elsen. U. 4,5. J F und> SK 8ta higraa. — 
„ Platin* „ 4—4,5. \ Volík, hámmerbar, — etwas 
„ Palladium „ 4,5-5. j whwierif schneidbar. 

Osmium - Iridium. „ 6— 7. F. sinnwciss, bleigran (nur 
Tlil. hergehorend, wenig hamraerbar, bald scrbcrstcnd). 

, ■ ■ 1 ■ 

III. Reihc. 

Spróde oder milde. — Beim Abreiben auf einer Bis- 
quitt - Tafel von Porzellan ein rothes oder braunes 
Strichpulver von versch. Intensitát zurucklassend. 




Harte gering , und hóchstens 4,0. 

Zu$al% : Blanke Fláehen eines gcschmeidigen ciscrncn Nagels werden 
den Ilierhcrgchdrenden nicht geritzt. 



1. 



2. 



Es rit* en cinc Kupfcrmfinze niclit, — poliren sie 
hochstens : 

ÍF. Schwarzích bleigrau, ins 
Eiscnschwarzc, nuť frischem 
Brach ctwas insKarmesinrothe. 
//. 2,5. Lebhaper, diamantáhnl. Me-j 

St. karmcsinroth, kirschroth. 1 tallglanz,sowohl ňusserlich.alsj 

] auf den muscheligen Bruchfl. 



!F. — eisenschwars bis lichte stahlgrau, 
rcin. Ulanr lcbhaft, diamantáhnlich. \ 
/IV. 

Es ritzen eine Kupferroúnsc sehr deatlich: 

ARotlielsenstein. j F eisenschwars, stahlgrau, »ehr we- 
H. 3,5 — 4,5. ( niger ins Blutrothe. — Glans schwach, 

St. blutroUi, kirsch- ( halbmetallisch. - Br. faserig, odereben, 
roth. 1 matt bis schimmernd. 



) F. stahlgrau bis cisen- 



Manganlt. 

schwars. Metallglans. 

£Fahlerz. — //. 3 — 4. — Sonst wie Manganit. 
Bemcrkung. Andere, mit den Angegebencn nicht ubcreinstimmende, 
sind wegen nicht oder sehr unvollkonimen raetallischcm Aus- 
sehen in die II. A b t h. gehorig. 
£ ■ 
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(bkilage). — Coordinirte Eigenschaften* 


Morphologische. 


Chemische. 


/. Krystallisirt (h5ch*t selten dcutlich): 

u) tesaolar (paf. 2): Platin; 
b) rhomkoídr. (pa;. 6) i Osmium - Iri- 
dium. 

2) Mcist Alle derb, in kelner besondern oder aus«:e- 
zeichneten Structur, hiiuflg aber als Korner, oder 
als &aiu/. 


V. d. L. insge- 
sammt unscfímel*- 
bar, unveránderlicb. 


■ 








• 

/. Krystallisirt: 

a) tessular (pag. 1): Fanlerz; 

*J rhomboedriseh (pag. 6): Danklei 
Rotit gtilUfrers; 

*) prismatisch (pa- 10): Tlan^nniť; 

dj he niiprismatisch (pag. 12): Miargyrit. 

1 2. In Aggregaten ron stánglicher , faseriger oder 
strmhliger Structur , nicht selten nicren- and 
tranbenformige Uestalten bildend: 

Isotheisenerx und Jlanganlt. 

S. In anderen zufalligen Aggregaten, derb von kor- 
niger bis dtchter Structur: 

• 

konncn Allc vorkommen. 


V. d. L. sind : 
/. VnschmeMar : 

3Ianganit a. 

Itotlieifien- 

erz. 

2. Nach gutem Glů- 
hen wird stark 
magnet, und gibt 
danti ein xchicar- 
•etStriehpulvcr: 

Hotlieisen* 
crx. 

•?. Leicht schni el*- 
bar : die Lebri- 
gen, a. xwar ent- 
weder untcr Ar- 
senik- oder An- 
timon- Dampfen. 



3 
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Methode der Untersuchung gegrundet auf physika- 

lische Eigenschaften. 




11 


Hárte hedeutend, und wenigstens 5,0, oder darůber. 

Zu*at% : Blanke Flachen eines geschmeidigen eisernen Xagels werden von 
den Ilierhergehórenden deutlich und vollkommcn geritzt. 


1. 

2. 


Farbe lichte knpfcrroth mít stárkem Stich ins Violet- 
t c 5 — Aussehen vollkommen metallisch: 

AnUmonnickel. //, 5,0. — St. róthlichbraun Taf. V. 


Farbe stahlgrau, eisenschwarz b ii graul ic h s cli w arz, 
hie u. da ctwas ins Braunliche, n. H a 1 b m e t a 1 1 i s c h e. 

NB. Wolfram n. Rotlielienen sind die GewShnlicheren. 

Hauimanait. //. 5. — 5,5. st. dunkelrothlichbraun. \ 

(F. schwarz, bráunlich- \ 
schwarz). 

M Wolfram. „ 5 — 5,5. v róthl.-bisschwarzbraun.*) 

(F. dunkeleisen -, graulich- 1 
sehwarz}. J 

pfRothelseners. „ 5 — 6,5. „ blut -, kirsehr., róthlichbr.l 

(F. eisenschwarz, stahlgrau! 
oder etwas ins BlutrothcJ.I 

Frnnklinit. „ G — 6,5. „ róthlichbraun, oft dunkcl. V 

(F. eisenschwarz). 1 

Chrometien. „ 5,5. „ graubraun, gclblichbraun. i T||f 

(F. eisen-, pechschwarz). ' y ( | 

Hieher noch folgende drei h5chst scltcne Species , bisher nur / 
ira hohen Norden, — und zwar ttets eingetcachsen und eiw^e- j 
«p rengt vorgefunden, inFeldspath, Quarz etc. : 1 

Polymlgnlt. //. 6,5. St. braun. 1 

(F. schwars.— Eingewach-1 
sene Pris. u. Stňngelchen).! 

Fergusonitt „ 5,5 — 6. „ hell - und blassbraun. 1 

(F. pechschwarz. — Ein- 1 
gewachsene pyr. Kry st.) ] 

Tantalit, „ 6,0. n zimmetbraun, brsun. 1 
Cvon Kimito), (F. eisen-, graulichschw. / 

Eingewach. derbe Massen)./ 

•) Ein brlunlichschwarzes StrichpuTrergehórt als blose Nuanz des schwarzen 
in die IV. Reihe, und liesae hier hochslens mit Wolfram Verwechalung su. 

Bemerkung. Alle mit den Angegcbenen nieht Vereinbaren gehóren in 
die II. A b t h. — Sie schielen hochstcns auf der Oberfiiiche etwas ins Me- 
tall5hnliche,undgcbenstets ein gelbes, oder lichte -und gelblichbrau- 
nes Strichpulver.Lctzteresgibtz.B. Brauneisener*, das ín gewisscn 
faserigenu. schuppigen Var. metallahnl. Habitus u. H. 5— 5,5 besitzU 
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(beilace.) — Coordinirte Eigenschaflen. 



Morphologtsche. 
— — — — 



Chemische, 



Findet sieh alt* eine hochst seltene Species blos in 
kleinen Bláttchen, oder in kleinen Parthien ein- 
gllffDf t 



V. d. L. tchwie- 
rig schmel%end un- 
ter Antimon - Dám- 
pfen. 



/. Krgttallitirt : 

a) tes* ul ar (pag. 3): CliromeUei 

Franklinit; 
b ) pyramidal (pag. 4—5) : Haaamannit, 

c) rhomboedrisch (pag. 5): RotheUenerz 
(anter dem Namen Elsenglao*); 

d) prismatisch (pag. 8): Polyinljrnit ; 

ej hemiprismatiseh (pag. 12): Wolírani. 

2. In Aggregaten von fater iger , ttrahliger , bit 
ttúnglicker Struetur und Bruchů: 

Itotlieisenerz, — fascrig, meist divergircnd; 

oft mitnierenf. Bildung; \vc- 
nig glinzend bis niatt, scl- 
tener volík, metallglanzend. 

Wolfram^ — blattris: strahlig, mit volík. Spal- 

tungsflÁchen, lebhaft glánzend. 

Polyinlgnit, — in den angegebenen stnnglichen 

Pris., mit nur spurenweiser Sp. 

9- In Matten mit volík. Spaltbarkeit und bláttrigem 
Gefúge: 

sra, — krummblattrig, sehalig oder 
wellenformig; sclten Sp. in 
etwas undeutlichem Grade. 

— geradebláttrig (wahre Sp. nach 
einer Richtnng u. zwar volík., 
meist sehr volík.). 

4. In nierenf., trmubenf, kngelf. Aggregaten, inner- 
lieh oft von faterigem Baue: 

Rothehenerit 

6. Derb, in %ufálligen Formen, von korniger bit 

dichter Siru c tur : 

konnen wohl Alle vorkommcn, obgleich bei Ei- 
nigen die Erfahrung bisher dagegen. So soheint 
auch Wolfram nie dieht, sondern imraer nach 
einer Richtnng volík, spaltbar voraukoi 



V. d. L. 

/. trh m efzbar nur : 
Wolfrain,je- 

doch »chwierig u. 
nur in kleinen 
Splittern. — A ach 
manches Rofli- 
eiienen Usst 
sich an fcinen 
Kanten etwas 
runden. 
2. Mach. dem O lu- 
ken vserden ttark 
vom Magnet ge- 



und Frankli- 

nit ; — biswci- 
len anch WolT- 
ram 9 doch «chr 
schwach, u. man- 
ches Clironi- 
etseners. 

8> JSach guiem Glu- 
hen schwarz wer- 
dend und dann 
ein eben tolchet 
Strichpulver gc- 
bend : 

llothelften- 
ert u., ctwas 
weniger volík., 
Vranklinit. 
Anmcrk. Die chem. 
Eigensch. v. N. a u. 
3 *eigt »ehr ausgc- 
seichnet «uch: 
Braunei*ener«í 
(Siehe die II. Abth.}. 
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Metfutde der Untersuchung gegriindet auf physika- 

lische Eigenschaflen. 



IV. Rcihe. 

Spróde bis milde. — Strichpulver beim Abreiben auf ei- 
ner Bisquitt -Platte von Porzellan schwarz, graulich- 
schwarz (zuweilen ins Gruiiliche) ? bis selbst bleigrau, 
zinii - und silbervveiss. 



I. 



Hárte bedeutend, und wenigstens 6,0 oder darůber. 

ZuaalSi : Blanko Flachen eines geschmeidigen ciserncn Nagels werdenvon 
den Hicrhergchorenden deutlich und volík, geritzt. 



I. 



Die (frischc) Farbe des Minerals i st eisenschwarz 
oder dunkler bis selbst pechschwarz. 



„ 6 — C,5. 



ttigrln. 

Ilmenít. 



„5,5. 
»&-6. 



X 



btj 

£ 

o 



aj Es haben vollkommenen, oder sehr wenig abiceickenden Metali- 
ďltinz und Habitus; lichte-bis dunkel - eiseuschwarse Farbe, 
und schícar&en Strich. *j — Einige tind magnetisch, 

Tantalit. //. 6,0. F. eisenschwarz, granlichschwarz. 

F. eisenschwarz, blttulích— 
sclnvarz. Sein schwacher Glanz 
"Psilomclan. „ 5 — 6. J meist ganz matt, wie angehaucht, 

sowohl ausserlich, als auf fri- 
schem Hruche. Ucritzte Stellen 
werden aber stark (fctt)glanzend. 

v(.ranmanffao. ft 6,0 — 6,5. F. lichte bis dunkelstahlgrau. 

„ Hittel zwischenbluulichu. a ) Tar. 
eisenschw., etwas dunkel. / VII. 

„ pechschwarz, oft ins ROth- 
liche geneigt.. 



„ eisenschwarz. — S o h w a c h, 
bis nichtuiagnetisoh. 

■ 

„6 — 6,5. „ eisenschw. | Stets, meist 

J sehr 1 ob haf t 
n 5,5 — 6,5. „ dto. /magnetisch. 

Anmerkung. Brauni* und Tmi tulit sind sehr seltcnc Species. 

*> Alle von grauem, «sch-l)is grůnlichgrauem Strichpulver, gehóren in die IL 
Abthcilung. 



^klserin. 

fTI u«fnetoi- 
teneri. 
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(bkilage). - Coordinirte Eigenschaften. 


Morphologische. 


Chemische. 


- 

■ 

• 

i 

• 

a 


.i 

*< 

■ 

* 

. 


mi • ■ 

- 


• 

• 

i • • 

► 


■ * f * 

1 

• 

• 




li KrgttaUisirt: 

aj tessuJar (pag. 4): Magnete laenerz, — 
liierin ; 

Pjramidal (pag. 5): R ran niť: 
rhomboftdriach (pag. 6): Ilmenit; 
«y priamatisch (pag. 8): Uranmanfan- 
en, — Tantallt, 

2. In M*$*tn von fateriger, ttrahliger bis stáng- 
liger Structur und Bruche: 

■ • * 

fliraumanganeri, — Pallomelan. 

8. In Matzen mii volík. Sp. oder bláttrigem Ge- 

fúge : 

Ciraumanganers, — li ran nit, — Ml- 

grin, — Untenit, — ^lagneteiieneri. 

4, In krummschaligen Ablosungen, nierenfórmig, 
traubenformig : 

Psllomelan. 

Jí i)rrh ťn iW.>r Kufňlliarn. ffnrm #»am líňminor 
0. ijera in jeaer »w/aifiye» VfFW p vOffl Korniger 

bis dichter Structur : 

konnen 4//e vorkommen; — doch Iserln 
erschien bisher blos in losen, freien, abgerun- 
dcten Kurncrn u. als Sand, — eben ao Ví^rin, 
dessen KOrncr sehr selten auch eiugewachsen. 
IVlajrin stets volík, spaltbar, — Iaerln nie. 


i 

• 

V. d. L. 

1. insgesammt un- 
schmefobar. — 
Keinc Geruch- o. 
Dampf-Entwick- 
lung. 

i. Nach gutem Glú- 
hentrerden braun 
und geben jetxt 
sin rostbraunes 
Strickfulcer : 

Pailomelan, 
Graumangan- 

erz, 

aj 

Rraunit* 

Die flbrigen unvcr- 
ánderlich. 1 



I 
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Met hode der Untersuchung gegrundet auf physika- 

lische FAgenschafien. 






b) E$ huben blos metalláhnl. Feltglan*,pech raben- und graulick- 
tchwartte Farbe t undschwar*en oder grúnlichschtcarzen Strich : 
NB. Nicht magnetisch. 

#Uranpecberz« H. 5,5. Steta derb in opalartigen Massen.\ 

scnner^ v»w. o, o — i 

L.ic v rit. ) 5,5 — 6. Fast stets in Aggregaten von ling-l Ta f. 

lichen Prismen und štanglích. Vonif VIII. 
Susseren Aussehen úcta Turmalín! 
Tiel áhnlich. — Gw. 3,9 — 4,2. J 

Anmerkung. Allen — zuweilen áhnlichen — der II. Abth. Zugethcilten 
ist nur etn graues, grúnlich-bis schwárzlich - graues Strich- 
pulvcr eigen, was selbe bei ihrem ohnehin ausgesprochenen 
Glas -, Felt- oder Diamantglanze von den Angegebenen strenge 
scheidct. 




2. 


Die frisehe Farbe des Minerals in ihrer Grundnuanx 
silberweiss, zinnweissbislichteblei-undstahlgran. 

Zutatn. Keines der HierhergehSrenden ist magnetisch. — AUe haben 
sehr vollkommenen Metallglanz und Habitus. 

NB. Nnr Araenikkie* * Speiaskobalt • i»lanzkobalt und 
Leberkles sinddie Gewohnlichern unter den úbrigcn sehr Seltenen. 

jlraenikkies. //. 5,5 — 6. F. silbcrweiss fastlichtc stahlgrau. . 

Speiskobalt. » 5,5. „ stahlgrau ins Zinnwcisse; ge- ] 

ritzte Stellen nehmen Glanz an. J 

GSlanzkobalt* „ 5,5. „ rdthlich silbcrweiss, fast wieí 

am gcdieg. Wismuth. 1 Taf. 

Hobalfblez. „ 6—6. „ awischen zinnweiss und lichte/ 1Xl 

stahlgrau. I 
IVIekelglanz* B 5— 6. „ lichte bleigran ins Zinnweiasc. \ 

Nlckelanfl- ! 
monglani* „ 5,0. n bleigran ins Stahlgraue. ' 

Vergl. 

Osmium* t 
Iridium* 9 6 — 7. „ zinnweiss ins Bleigraue (etwas J 

geschmeidig y u. ein metallglán- \ a * 
aendeš bleigraucs oder wcnigí 
dunklcrcs Strichpulver gebend. J 

Leberkles* ) „ 6—6,5. „ zwischen stahlgrau und speis- j Taf. 
Var. v. Strahlkies. j gelb.— Sehr schwacher Glanz. i X. 

Granmangan. „ 6-6,5. „ lichte bis dnnkel stahlgrau. (Taf. VII). 
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(beilage). - Coordinirfe 



Morphologische. 



Che/nische. 



/. Kryitallisiri, blos: 

Eiievrit, prismattseh, sáalenf. (jp*g. 8). 

2. In bláltriger Structur : 

Vranpeeheri, krummbláttrig, schalip, wwei- 
len mit nierenf. Bildung} — aber ohne Spur von Sp. 

8. Štanglích, spissig, in aggregirten Sáulen, oder 
strahtig : 

Lievrít. 

4. Derb, dicht, kornig: 
Bcide. 



/. Krystallitirl: 

a) p r i s ni a t i s e h (pag. 8—9) : Arsenfkklea,— 
ttraumangan % 

b) r In) mi boedrisch (pag. 6): Onmium-Iri- 
diuin (tafelartig, aei hsscitig) j 

Ijeberkles (Oseitige Saulen oder Tafeln, sind 
eigentlich Pseudomorphosen) ; 

c) tessular: AWe iibrigcn (pag. 3 u. 4). 

Ji. in Massen von stángtiger oder štrahliger Struc- 
tur : Arcenikklea, — Spelakobalf, — 
Leberkles, — Oraumanfan. 

8. In .flas.tr n ron deutlicher bit volík. Sp. und 
geradebláttrigem Gefůge : 

Amenikkie« 9 -»lanxkobalt,-lVlckel- 
gl»m , — NlckelantlmoaflanB, — 
6m 



8. In *ufálligen Gewtelten, derb, kornig bis dicht: 
kónnen alle vorkommen, unter andern aber Ipeii* 
kobalt nicht selten in ausgezcichnet gestrickten 
und staudenfdrmigen ttestalten. 



V. d. L. 

1. leicht schmeMar 
car magnetischen 
Perle : 

I ii vriť. 

2. Unschmef*bar, 
unveránderlich : 



I. Unschtnelnbar : 
Osmium-Iri- 



t. Leicht schmel%b. : 
mj unter Arsenik- 
dámpfen : 

Arsenikkiea* 

fipelakobalt, 

€2lanakobalt, 

Wickelglaum. 

b) unter Antimon- 
dámpfen: 

Wickelantl- 
monglana. 

c ) blos unter Reac- 
tion aufSchwe- 
fel: 

Hobaltkiea, 
Leberklea* 

KB. Spei«k«balt 

in kalte Salpe- 
ters. gcbracht, 
bewirktsoeleich 
ein schwaches 
Aufbrauscn, — 

Araenikkiea 

nicht, oder erst 
nach lánserer 
Einwirkung. 
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Methode der Untersuchung gegrundet auf physika 

lische Eigenschaffen. 





3. 


• 

Die (frische) Farbe des Minerále in ihrer Grundnuanz 
deutlich: speisgelb, m c s s in gg c 1 b, goldgelb bis ktt- 
pferroth, oder in deren Uib crgángen. 

2sU8at%. Sehr vollkommcncr Mctallglanz. 

Mupfernickel. //. 6 — 5,5. F. liohtc kupferroth. . 

Scliwefelkies* „ 6 — 6,5. „ speisgelb bis goldgelb. j 

Stralilkles. * 6 — 6,5. „ speisgelb, grunlich speis-f Taf 

gclb. ) x * 

Magnet li i es. „ 3,5 — 4,5. „ bronzgelb, fast tombak- l 

braun. — Wird vom Magnet ] 
gezogen, dic andern nicht. / 

Vergl. 

CUanzkobalt. „5,5. „ rothlich- silberweiss ( Taf. IX.) 


n. 


Hárte gering , und hóchstens 4,0. 

ZusalB. Blanke Fláchen eines geschmeidigen eisernen Nagels werden von 
den Hierhergehorenden nicht geritzt. 




1. 


Die (frische) Farbe desMinerals in ihrer Crundnnan* 
deutlich speisgelb, mossin g- bis goldgelb, oder ins 
Kupfcrrotho: 

liuprerkics* H, 3,5 — 4. F. rcin messinggelb. \ 

(St, grunlich schwarz, fast \ 
schvvarz -grún). j 

Buntkupfererz* „ 3,0. „ zwischen bronzgelb u. kupfcr- 1 

roth j (stcts butit angclaufcn).! ^ r 

Haarklei. * etwa3,0. „ messinggelb. j XI. 

gternbcrgltt „ 1 — 1,5. „ dunkel tonibukbraon. 1 

Bf agnetkies* „ 3,5— 4,5. „ bronzgelb fast tombakfurbig.l 

Wird allein Tom Magnet ge- ] 
sogen. » J 

Anmerkung. Auch gewissc (nachfolgcnde) Species von silberwcísscr od. 

stahlgrauer Farbe zcigen nicht selten eineNcigung ins Gelbliche 
oder Rothliche. Doch sind sie mit den Angcgebeneu unmoglich 
zu verwechseln. 
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(beilage). - Coordinirte Eigemchaften. 



Morphologische. 



Chemische. 



1. K rys talii sirt : 

aj tes sula r fpag.3): — SchwefelkleS) — 
Olanskobalt; 

|J prismatiseh (pag. ») : Stralilkies , — 
Kupferiiickfei $ 

ej rhombnédrisch (pag. 0 ) : ^»ffn«*kHs«« 

1. Die Berfleksichtigung vcrschicdcner Structuren 
fibergehen wír. 

Anmerk. Schwefclkies u. Slrahlkiei »ind miř 
im kryst. Zůstanete zu unterscheiden, und fdhren iu 
jedem andern den Namen Eisenkies; hdchstens 
liesse eine strahlige o. faierige Structur und grtinlich 
•pcisgclbc Farbe aufStrahlkies schltessen. 



V. d. L. alte teieht 
9chmel%end; a) unter 
Arsenikdúmprea : 

HupernirUcK 

GUanskobalt ; 

b) die ůbrigcn blos 
antcr Schwefclrcac- 
tion. 



tkupfcrera und 



/. Krystalliiirl: 

O) trs s ula r (pag. 2) : 1 
ZSinnkles ; 

V pyramida! (pag. 5) : Hnpferkiei ; 

rj rhombofidr. (pag. 6): Magnetkles; 

d > prismatiseh (pag. 9): Maarkiea <T)} 
SMernbergrii. 

9. In Belreff gewisser Stractoren etc. bemerken wir 
l>los : Hnarklei) vor allen Uebrigen ausge- 
Keicbnet durch sein stetes Vorkommen in langen 
haar- and nadelformigen, mcist nesterweise zu- 
eammengesellten KrystaJIen. 

Die Uebrigen tuterscheidet ihre Harte oder 
Farbe. 



leieht 



V. d. L. 
insgttammt 
schmetabar. 

Alle nnter 
tion von Schwefel ein 
Mark magnetisches 
Kom zuruck lassmd. 

Keín Arsenikge- 
ruch. 



4 



Digitized by Google 



Methode der Vntersuchung gegrundet auf physika- 

lische Eigenschaften. 




2. 


Es sindvon rein tilbertceišier Farbe, welehe beim frischen 
Anritzen wie beim reinen Silber g 1 a n z e n d her v o r- 
t r i 1 1 , — insbesondere aber ansgezeichnet durch ihr 
f tí st unverándertee und metaltglánaendeš Strichpulver, das eine 
Bisquittplatte g 1 e i c h s a m versilbert. 

Amalfam. H. 1 —3,5 j — lelten schwach angelaufcn. ) Taf. 
AnUmonsilber. „ 3,5 j — meist gelb o. schwarz dto. *) j X W« 

Vergl. Oedies;. Tel lur. H. 2 — 2,6. (Taf. XVI.) 

*J Amalgam aut eine nuplf rmunze geneoen , oiesc meisi Tersnncrna, *n- 
timonsilberdagegen ritxet »elbesteU. Beide versilbern eincn glatteu Feuer- 
•teiu noch reincr und vollkomuiener , als beim Abreiben auf Porz«H«n. 




3. 


scnschwarze Farbe, — ein (glanzloses) schwarzes, 
schwarzgraues, (auch grQnliches) Strichpulver , — 
ritzenaber eine Kupfermunze in schar feckigen Stak- 
ken noch deutlich und vollkommen. — tf.3 — 4. 


.4 
D 


Farbe rein *innwei«9, nicht oder schwach granlich angclaufen.— 
Beim Rit%en, Beschnciden etc. wie die folgende Species mít er- 
bóhtem tilanze spiegelfláchig wrrdend. — Friache Bruch fiáehe 
schon zinnweiss, zicmlich gllnzend, und von feinkórnigem Aus- 
sehcn — (wie die vom feinen Stahle). 

<- <«<li ee. 1 s tt bleigrau, schwarzl. grau, matt bis schim- ) 
Antimon, j mern( |. Eincn glatten Feucrstein beim Streichen [ ^ ftl * 
//. 3 — 3,5. \ volík, verzinncnd mit stárkem Metallglauze. \ ' 

Vergl. Anflmonsilber. (Taf. XII.) 


Farbe lichte Weíerau, jedochnur auf frisch geritzten Stellenzu bcob- 
achtcn j — die Obtrfláche an der Luft 9lets graulich schwar*, ořt 
wie rnssig angel a ujeti mit Verlust des Glanzes. — Sprode mit Nei- 
gung i ii s Gcschmeidige, daher beim Anritzen und schwachen Hiim- 
mern wie Zinn oder Blei spiegelglánzende seichte Furchcn anneh- 
mend, welchc den Finger nicht oder sehr unbedeutend mit Strichpul- 
ver tunchen. — VorsprQnge u. Rauhigkeiten lassen sich leicht mit 
dem IWesserrGcken zu sehr glánzcndcn Fliichen platten oder gleich- 
sam zusammenschmiegen. — Frische Bruchfláchen fastzinnweis, 
feinkórnig ins IIakige(w\e gebrochenes JSprodeisen), blos schim- 
mer»i/,durch die genannten Mittel jedoch tilanz and Ulattc erhaltend : 

CSedlcs;* \ St. graulich Bchwarz. — AufeinemFeuerstcin j 
Araenlk. j ge rieben, diesen volík, verbleicnd, aber ctwas [ *' 
//. 3,5. ) lichter und sclbst glanzender, als z. B. Bleiglanz. ) 
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(BfiiLAOB). — Coordinirte Eigenschaften. 


Morphologische. 


Chcmische. 


• 

1. Kryatallisirt: 

a) tcssular (pag. 2): Amalffam; 

bj prismat (pag. 10): Antiinonallber. 

2. Von ilrahliger oder fateriger Structur: 

ALntimonsilber. 

3. In Massen mit volík. Sf. oder gerade blattrigem 

Gefúge: 

JLnlimonallber. 

4. In verschiedenen Ce stalte n derb und dicht: 
Alle. 

a 


V. d. L. 

hcldeleichttchmelv- 
bar y und ein reines 
Silberkorn euruck- 
lassend, (wobei An- 
timonsilber an den 
Antimondajnpf.kenn- 
bar). . 

• 


0 

* 




Vináet sich : 

1. Krifstaltisirt; bisher noch nieht beobachtet 

2. Niemals faierig, straklig, ětánglich. 

8. Zuwcilen in krystalltnisch - kornigen Massen mit 
volík. Spaltbarkeit 

4. GewShnlich aber Iraubig , nierenformig, kuglig, 
nit krummtehaligen Ablosungen und feiogekórn- 
ter OberflSche; oder in eckig kornigen Aggrega- 
ten, derb, dicht and eingesprengt 


V. d. L. 

hochstleichtschmel- 
%end, unter dich- 
ten, schwach fcňucr- 
licli riechenden K im- 
pfen, wobei es sich 
volík, veríluchtigt. 


Fin. lot sich: 

1. Kryslallitirt. — rhombofidr., doch hócnst selfen 
und kaum erkennbar. 

2. Selten von, undeutlich, ttánglicher oder fateriger 

Tav hiť 

8. Me in blattrig spaltbaren Massen. 

4. Am gewdhnliehsten : traubig, nierenformig etc. etc. 
(ganr wie dio vorangehende Species). 


V. d. L. 

Ohne %u schmcluen 
sich rótlig ver- 
flúchligend unter 
starken Dúmpfen 
und knoblaurhar- 
tigem Ocruche. 
(ArsenikdSmpfc, 

arsenichte Sáurc.) 





Digitized by Google 



Í8 



Meíhode der Untersuchung gegrundet auf phgsika- 

Usche Eigenschaften. 



Farbe itahfgrau bis eisenschwarz, selten etwas dankler angelau- 
fcn. — Sprode und an scharfen k an ten leicht zerbrechlich. Gcschla- 
gen oder gerieben theils stark abfarbend und den Glanz verlierend, 
theils in andern Eigenschaften von 1 und li abweichend. 



aj Stark vom Magnete gezogcn wird: 

Eiienmohr. ■) //. 3,5-— 4,6. F. eisenschwarz. 
*) Síehe Magnete i senerz und dessen Var. (Taf. VII). 



b) Ein laach-und dunkelgrunes Strichpulver gebend : 

ib. H. 3,5 — 4. F. eisenschwar* . . (Taf. XIV). 



cj Nicht wie die Vorigenj — St. schwarz, graulich schwarz. 

NB. Vor den Uibrigcn, sehr Seltcnen, verdienen hier die nachste Be- 
rucksichtigung : Manganit, Vahlerz, Kuprerglanz, 
▼iellcicht auch Bour 



//. 3,0 - 4. 



F. eisenschwarz ins Stahlgraue (geritztc 
Stcllen matt und stark abscltwňrzend). Auf 
einem Feuerstcine abgerieben russig matte 
Ficcken zurucklassend. — Br. uneben vou 
kleinera Korn. 



Zinnkiez. //. 4,0.— F. stahlgrau ins Mcssinggelbe. 

\ F. stahlgrau — eisenschwarz. Auf einem Feuer- / XIV. 
Steine matte pulvrige bis unrein schimmernde/ 
Flecken lassend. St. beim Vcrwischen mít demj 
feuchten Finger oft sehr deutlich ins Braune. — 
Br. dachmusehlig — glunzend. 

F. rein stahlgrau. Einen Feuerstein gleichsam 
verbleiend, mit metallgianzendcn Streifcn. 



H. 3-4. 



Zlnke 

//. 3,5. 



lit. 



Anhang. Zuweilen, doch kaum je volík, und ohne Anstrengung durf- 
ten auch aus spátern Gruppen jene Wenigen eine kupfer- 
mQnze ritzen, welche in einigen Var. mit //. uber 2,5 bis 
hochstens 3,0 gleichsam die Uibergangsglieder zu den 
genannten bilden. Diese sind : 



SelenbleL 



Tcllurblel. 



Ronrnonit. 



F. bleigrau ins Róthliche und Blaue. — i Taf. 
Milde. - Gw. 8,3 - 8,8. i XV. 

„ zinnweiss mit einem Stich ins Gclbliche.— | Taf. 
Milde, — Gw. 8,1. | XVI. 

„ stahlgrau, eisenschwarz. — Sprode (Taf. XVII). 
• / '. schwurzlich bleigrau. — Milde im kohen ) Taf. 
Grade. — Gw. 5,4 — 5,7. j XIX. 
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CBKIlauk). - Coordinirte Eigenschaflen. 




Ch emuscne. 



Stets in feinkornigen , naeh Art ciner Strcasand- 
masse locker Msammenhángenden, zcrreiblichen Ag- 
gregaten. 



V. d. L. 
Unschmelzbar. 



1. Kryslullisirt: tcssular (pag. 2). 

2. In derbcn, kry.stullini.se hen Massen, spaltbar bis 



kleinkornig. 



I. Kryttallištrt: 

a) tes s ul ar (pag. 2): Fahlera, - SEinn. 
kle. (angeblich Hcxaedcr)$ 

V prismat, (pa-. 10-1 1) : Manganit, Xin- 
kenit, - Bournonit, - Kupfer K Iam. 

*. In Aggregalen mit faseriger, straMiger bis stang- 
lieher Structur : 

M angranit, — Zlnkenl*. 

8. In Uassen mil blitlrigcm Gefúge und volík. 
Spalebarkeil : 

JH«Mi(ranit. 

4. In nieren/ormigen, kugligen, traubenfurmigen 
vnd slalaktilischen Gestalten : 

Mang-anlt* 

5. In aniern %ufalligen Gestalten, derb, kdrnigbis 
dicht : 

kdnnen Alle vorkommen. 



Schwierig, mcist 
nar in feinen Split- 
tern schmelzber. 



V. d. L. 

/. Unschmelzbar., 
aber nach d. Glfl- 
benein rostbrau- 
nes Strichjiulvcr 
gebend : 



Ohne 7.u schmel- 
xen flůchtig : 

Selenblel. 

8. Leicht schmet*- 
bar unter ver- 
schiedenen Er- 
schcinungen : 

Alle Uebrigen. 

Das ccschmnlzenc 
Kom mit Salssáure 
befeuchtet fSrbt die 
Flamraeschon blan: 

SEInnkle*, 



ll*t 

Biupferffla* 
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Methode der Untersuchung gegrúndet auf physika- 

lische Eigenschafltn. 



4. 



Es besitzen die E i gen s c h a f te n ton N. 3, — vermógen 
abcr sclbstin scharfkantigen StuokendieFláche či- 
ne r Kupfcrmún*e nicht »u ritzen, polirensiehdchstens. — 
H. 1 - 2,5. 

» 

Zusatv. Die hierher gehSrenden Mineralspeeies macfcen den Besehluss 
aller mitmetallischem Habitus. Sielassen sichbci ihrer Menge 
ohne Beihúlfe chemischer Kennzeichen unmóglich untcr allen 
Verhultnissen sícher and allsettig bestimmen, wesshalb wir sie 
nach ihrctn verschíedcnen Verhalten v. d. L. in die nachfol- 
genden 7 Gruppen bringen wollen. 

Bemerkang. Doch dúrfle fug Jich , da die meisten von ihnen gewiss 
nur als grosse mineralogische Seltenheiten erscheinen, 
dat anxugebende Verfahren bis auf den besondern Fall 
ertpart werden, tco eine gesuchle Species nicht unter 
jenen Wenigen Torvufinden und mm erkennen teare, tcel- 
che als die Gewohnlicheren in einetn eigenen Anhange 
am Schlussc dieser Reihe atusammengestellt sind. (Siehe 
Ánhang »ur IV. Reihe.) 



A Es schmelzen oder verdampfen unter Reaction von 

Selen; daher: 

a) Auf der Kohle den GerucH nach faulendem Rottig Yerbreitend. 

b) In der Glasrohre crhitzt gcben sie diescn Gerách noch deutli- 
chcr, wobei sich meist etwas Selen als rolhes Pulcer sublimirt t 
wcnn die Rohre nicht zu stark gcneigt wird. 

c) Im Glaskolben sablimirt sich Selen deutlichcr als rothes oder 
(bei grosserer Mcnge) als schwarzes Pulver, welches erst beim 
Žcrrciben dunkelroth wird. 



Selenblei. 
frelenqu 
•Uber. 



í. 2,5 - 3. F. bleigrau, etwas ins Rótlilichc, 

„ (? weich). „ ewischcn stahlgrau und 

bleigrau. 



fielenqueek- 
■llberblel. , 

8elenkv> 
pTerblet* * 

Eukairit. n 



dto. „ bleigrau ins Blauliche. 

dto. „ bleigrau. 
dto. „ dto. 



Taf. 
XV. 



ML Die geschtneidigen Selenmetalle wurden schon (Taf. II) an- 
gegeben. 



— 
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CBbilagb). - Coordinirte Eigenschaften. 



Morphologische. 



Chemische. 



Diesc hochst seltenen Mineralspecícs flnden sich fns- 
gesnmmt nur in d rben oder kurnigen kleinrn 
Parthien, vrclehe ofl deutlich nach 3 Richtunpcu, 
reehtwinklich auf einander, spaltbar eind, und 
soroit ein tessulares KryBtallsystem ircrinuthen 
lassen. 



a) Das ce8chmol«e- 

nckorn mitSale- 
sSare beTeachCet, 
furbt die LSth- 
rohrílanimcschon 

Umí 

Sclenblelku- 
pfer und 

Kukalrlt. 

b) So bchandell k cí- 
ne Kiirbung der 
Flamrae : 

Selenblel, 

Selenqueck- 
■ilber, 

Selenqueck- 



J 



Digitized by Google 



Methode der Untersuchung gegrúndet auf physika- 

lische Eigenschaften. 






B 


Es schmelzen leicht untcr Keaction von Tellur; daher: 

a ) Auf der Kohle rauchend , und einen weissen Ring mit rothcmoder 
dunkelgelbem Rande absctzend. Derselbe verschwindet in der 
Red. - Flamme, wobei diese bláulich oder grQnlich gcfárbt wird. 

b) ím Glasrohre crfolgt ein weisses Subl. (Telluroxyd), wclches 
bcim Krhitzcn des Rohres an diescr Stelle sich nicht fortjagen 
l&sst, sondern za farblosen Tropfen schmilzt. 

cj ím Kolben etwas schwierig ein Subl. von zinnweissen Metali- 
kugelchen (Tellur) gebend. 

Gedleg . Tellur* U. 2 — 2,5. F. zinnweiss Ins Silber- » 

weisse. 1 

Blilttertellur. „ 1 — 1,5. „ schwárzlich bleigrau. i 

ftchrlfiers. « 1,5-2. „ lichte stahlgrau. (Taj. 

Welsniellur* n 2,5. p silberweiss ins Mes- / 

singgelbe. 1 

Tellurblel. „ 3,0. „ zinnweiss ins Gclbliche. J 

TťUuru isniuth. „ ? weich. „ zinnweiss ins Stahlgraue* 

• 

NB. Das geschmeidige Tellnrsilber ist schon (Taf. II) angegeben. 






C 


Es schmelzen leicht unter Keaction von Antimon, daher i 

aj Auf der Kohle dichte graue Dfímpfc (Antimonoxyd) aasstossend, 
welche schwach sáuerlich riechen, nnd ringsnm dic kohle weiss 
beschlagcn. 

b) im Glaerohre bildet sich ein weisses Subl. (Antimonoxyd), wel- 
chcs beim Erhitzen des Rohres an dieser Stelle sogleich fortge- 
jagt wird, ohne zu Tropfen zu schmelzen. 

ej Im Glaskolben leicht ein Subl. von zinnwcisscr, metali glánzender 
Farbe (Antimonraetall) gebend. 

d) Mit Soda getchmolnen, wie bei der Groppc — E. d. — 

Jam e nit. //. 2 — 2,5. F. stahlgrau (ausgezcichnet). \ 

Sieinmnnnit. A 2,5. „ bleigrau. 1 

Federeri* ■ ( '■ ) « schwárzlich blcirrau. f 

Berthierlt. „ ? weich. „ dunkelstahlg. ins Bráunliche.f 

Ho u rnonit. „ 2,5 — 3. „ stahlgrau, eisenschwarz, \ Tft f- 

schwárzlich bleigrau. ) XVII. 

Polybaslt. „ 2,5. „ eisenschwars. 1 

-SprUdglttsen., 2 — 2,5. „ eisenschwars, schwárzlich 1 

bleigrau. 1 

«f4Sranfiptes- 

glameri. „ 2,0. „ bleigrau ins Stahlgr. gcneigtw 
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(beilage). ~ Coordinirte Eigenschaflen. 



Morpnologische. 



Chemische. 



/. KryaMlitirt: alle kochal aelten, und nur in 
kleinen, sehr undeutlichen Krystollen. 

*J rhomlořdr. (pag. 7) : ttedieg. Tel- 
liur, — TeUumiimu<h; 

»J pyramidal Cťag. 5): Blattertellur; 

^prismat. (pag. II); Schrinen , _ 



*. Faaerig, alrahlig oder in kleinen nadelf. Kry st. : 

•cbrifterm, - Weisatellur. 
«. In V a*. srn mit volík. Sp. und blaltrigem Oefúge: 

matfertellur, - Tellurblei, - Tel- 



4. In *ufálligen Geatalten, derb und dickt: 
koancn AUc vorkommen. 



aj Es pcben in Sal- 
peters. celost mit 
fcchwefels. ein 
starkes, weisses 
Pracipitat: 

Blftiíortellur, 

Weiutellur, 

Tellnrblel. 

b) Bci Uebcrschuss 
vonSalpetcrs.be- 
wirkl Schwefels. 
kein Pracip. : 

C«edlegr* Tel- 

lur (lasst 8ich v. d. 
L. ganz verfluchti- 
gen), 

Schrlftterx, 

Tellurwii- 



1. Kryatalliairt: 

aj rhomboědr. (pag. 7): Polybaslts 

i? prismat.: alle Uebrigen, ob plcích mehrere 
scheinbar rhomboědr. sind, und Gseitige Sáulen 
darstellen. 

Von faaeriger, atrahliger bit atanglicher Zu- 
mammenaetmung oder Bruche; — oder in feinen 
naděl- bit haurformigen Kryat. : 

GrauspleaaglaoB , sehr auspeseichnet und 
meist verworren štanglích, strahlig oder faserig. 

Femcr : Jameionit, — Beriblerit, — 
ťederen* 

3, In aehr volík. apaltbaren,geradebláltrig. Maaaen : 
JamcRonit, — fWrattspiensglanm. 

4. In mufálligen Geatalten derb, kórnig bit dicht: 
kónnen Alte vorkommen. 



aj V. d. L. sich bald 
nnd vóllig ver- 
flQchtigcnd : 



b) die put perostete 
Perle farbt, mit 
SaJzs. befeachtet, 
áieFiammeblau i 
llaiirnonH, 



e) Die gerdstete Per- 
le ist magnet.: 

Rerthierit (oft 
au cli JametonitJ. 

d)mhim\tmj,b),e): 

Fcilcrcri, 
Steinmannlt, 
JnmenoDltf 
ftprOdflaaera. 

(Lctztereagibtmit 
Soda ein Silber-, 
die dreiandern cia 
Bleikorn.) 
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Methode der Vntermchung gegrůndet auf physika- 

lische Eigenschaflen. 



E 



V. d. L. unschmelzbar: 

lm Kolben und Glasrohre eben so,h5chstens Reaction aufScbwefcI 
anzeigend : 

Pyroluslt. A 2—2,5. F. eisenschwars ins 

Stahlgraue. 

CJraplilt. „ 1—2. „ eisenschwars, dunkcl- \ Taf. 

stahlgrau. / XVIII. 

Jlolybdanglanz. , 1—1,5 „ frisch bleigrau (ausge- 

seichnet). 



V. d L. unter Reaction von Schwefěl schmelzend, 
ohne aberin eine frúherc Gruppe zu gehoreu ; daher: 

a) Auf Kohle im Oxvd. - Feuer den Oeruch nach brennendcm 
Schwefcl entwickclnd (schwefiichte Sáure), dabei oft deutlich 
mit blúulicher Flamme brennend: 

b) Im Glasrohre crhiUt entwickeln siejenen Oeruch noch deutli- 
cher, wobei ein vor die Mundung gchaltcnes, befeuchtetes blaues 
Lakmuspapier entfíírbt wird. 

e) im Kolben sublimirt steh ohne Gcruch bei Vielen ein gelbes 
oder rdthlichgelbes Pulver von Schwefěl. 

d) Mit Soda auf der Kohle geschmolzen werden sie ara besten er- 
kannt; esbildet sich cine hepatische Masse, welche mit Wasser 
oder einer viTdOnnten Sáure befeuchtet den Geruch nach faulen 
Eycrn entwickelt, und in diesera Zustande auf ein StQck Silbcr 
gebracht einen schwarxen Fleck zurueklásst. 

-Bleiglana. //. 2,5. F. frisch bleigran. 

jfHupferglaiia. „ 2,5—3. „ schwSrxlich bleigrau. 

Silberkupferfflans. „ ? weich. „ dto. 

Xadeleri. „ 2,0. „ stahlgrau. 

Uupferwlimaihen.,, ? weich. „ lichte bleigraa ins 

Stahlgraue. 

„ ? weich. „ bleigrau. 

„ 2,— 2,5. „ lichte bleigran, ins 
Stahlgraue 
Zinnweisse. 



Taf. 
XIX. 



F 



V. d. L. dichte Arsenikdámpfe ausstossend, welche an 
ihrem knoblauchartigen Geruche erkennbar sind. 

Die Mineralicn mit diesem Verhalten sindbercits in diefrahern Orup- 
pen mit eingereiht worden : 

Arsenikfrlans ala Var. v. Gedieg. Arsenik. (Taf. XIII.) 

Polybaalt und Antlmonkuprerfflanz. (Taf. XVII.) 

Anmerkung. Doch kann Arsenik alszufullige Beimengungbisweilen 
auch bei anderen Mineralspecies sich kund geben. 
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CBEILage.) — Coordinirte Eigenschaften. 


Morphologische. 


Chemische. 


í. Kryttallisirt: 

prismat.: Py rolu* It (pag. 1l)j die andern 
rhomboid. (pag. 6 — 7). 

9. Von atrahliger, spittiger Zusammens. : I"yro- 
lualt. 

3. Von bláttrirjer Zusammens. mit rollk. Sp.: Alle, 
besonders ff oly brtíin » lani. 

/. Ftinkdrnig bit dicht: Oraplilt,— Pyroluslt. 


VTd. L. nach gu- 
tem íilůhen braun 
werdend a. dann cin 
ebensolches Strich- 
palver gebend: 

Pyroluslt* 


/. Krytlallitirt: 

oj tcssular: Bleifflani (pag. 3). 

b) prismat.: wahrseheinlieh alle úbrigen; jedoch 
crwiesen nor: naupferglana and Wia- 
muthglani (pag. 10 u. 11). 

2. In naděl- oder hoarformigen Kryttallen, oder 
spistigen, faterigen und strahligen Aggregaten: 

Mit Aasnahmevon Uleiglanz and U«pfer> 
g-lans, alle úbrigen. 

3. In Mas sen mit volík. Sp. oder bláttriger Siru ctvr : 

Bleifrlans gehr rollkommen spaltbar , nach 
3 auf einander rechtwinkligen Ricutungen (hexa- 

ědrisch). 

linpferfrlanz ohne Sp. • bloa bisvTcilcn in 
kramm- oder wellenlurmig- bláttrigen Massen. 

4 Fn ieder %ufálliaen (Je stall; derb . hornin bis 
dicht : 

kiinnen Alle vorkommen. 


Alleleieht tchmel*- 
bar (Wl* muth- 
glaitB schon in 
der Klamme eines 
Lichtes). 

/. Meistheftigdecre- 
pitirend, dann aber 
leicht ein Bleikorn 
gebend : 
Blelglaiix. 

2. Das gerósteteKorn 
fSrbt mit Salxs. 
befeachtetd. Klam- 
me schnu blau : 
Kupferglans, 

Silberktiprer- 

glunz, 
Wadelerz, 
Kupferwia- 

matheiz. 

8. Nieht Wtf l u.2.: 

Silberwls- 
miitliers, 

lliamaUi- 
glanx* 




Leicht achmel*- 
bar. 
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fothode der Untersuchung gegrundet auf phy sika 

lische Eigenschaflen. 



Anhang zur IV. Reilte. 

urze Zusammenstellung jener wenigen Mineralspecles, 
welche unter den in Taf. XV. — XIX. Angegebenen 
die Bekannteren oder múider Seltenen sind : 



Ausgezeichnet durch das gtete, panz eigenthúmliche Vorkommen in rarten 
and ťcin - haarfdrraigen Ki v .stal Ion, welohe durch cinandcr wolle - and 
fllz - artig verwebt sind. 

Federen* li. (?) unbcstimmbar. — F. schwSrzlích blcigrau. — 

Wegen der zarten Structur 
gewohnlich abfárbend. 



Fett anzufuhlen, leicht abfárbend and schreibend. — St. sehr characte- 
ristisc : unrerandert, blcigrau, volík, metallglňnzcnd, and sich schon 
auf dem Fingernagel, ja selbst auf Papier etc. etc. sehr leicht abrcibend, 
daher dieselben vollig verbleiend; beim schwachen Auflragen aber mehr 
wcniger ins UrGnlichc and Mctallisch - Fettglánzcnde fallcnd. 

Tlol) bdauglanz, //. 1 — 1,6. — F. frisch bleigrau mit stár- ) rpaf. 

kemUlanze. j XVIII. 



Bald sehr leicht, bald aach ziemlich schwierig abfnrbend . immer aber beim 
Zerrcibcn zwischen den Fingern diesc mit fcttartigeni Metallplanze stark 
Rchwárzend, and im Pulver sehr fettig anzufuhlen. — St. achwarz, mcist 
aber mehr weniger ins Metallglfmzendc. — Auf eincm Horn-oder Feuer- 
steine abgericben sehr reine, and volík. metallglňnzcnde, dunkelstahl- 
grauc Flecken, gerade *o, wie jede Blcifcder hinterlassend (mit dercn 
YVesen das Minerál identisch). 

C^raphit. //. 1—2 (wegen hSuflger Verunreinigungen nach * 

scheinbar hoher). — F. eiaenschwarz, I Taf. 

dunkelstahlgrau. — Gw. acnr geringe, í XVIII. 

1,8 ~ V- J 
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(beilagb). — Coordinirte Eigen&chaften. 



Morphologische. 



Chemische. 



Vergl. GrauspicsBglanzcra. Taf. XVII. 



Leieht schmel- 
mend, und sich gróss- 
tenthetls vei fluchti- 
gend bis aaf einige 
Blcikornchcn. 



1. KryttuUitirt ; obwohl sehr selten : 

rhomboédrisch (pag. 7), sonstimmer: 

9. in Mas$en mit hochtt volík. Sj>., und swar nach 
einer einzigen Richtung (basech), oft aber ins 
hru mm- and Wellenformig - Bláttrige Qbergrhend 
(tiur selten, bei einer fácherformig blattrigen Struc- 
tur, Annáherung ins Strahligblattrige xeigend). 



V.d.L. unschmrh— 
bdr. Mit Soda eine 
hepatische Massege- 



f. Krystalliiirt: 

rhomboedrisch (pag. 6), selten. 

2. In derben Massen mit volík. Sp. nach einer ein- 
sigen Richtang (basisch). Gewúhnlieh aber nur 
klein- and kurzblattrig von šchuppiger Textař. 

8. A uch dieht, meist mehr weniger ins Schappichte. 



V.d.L. unachtnel*- 
bar, anverinderlich. 
Mit Soda keine 
par gcbend. 



% 
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Mel hode der Untenuchung gegrundet auf phgsika- 

lische Eigenschaften. 



4. 



Nicht mit den Vorhergchenden vereinbar. — Nicht abfarbend (auaser etwa 

auf frisch verletxten Stcllen) : 
SprAdfflaien. A 2,5. F. eise n schwar«,schwár.lich bleigrau. j ^ 

I xm 

„ 2,0. „ bleigrau ins Stahlgrane geneigt. / 



PyrolusK* *) „ 2,— 2,5. » eUenschwans, ins Stahlgraue. (Taf.XVIII.) 
«llel 9 laiis. „ 2,5. „ frisch blcigran. | Taf. 



linpferglanz. » 2,5-3. „ achwáralich bleigTau. 



j XIX. 



•) Pvroluíit hinterlltst, auf etnen Feuerstein oder grauHchen Thonschiefer 
«rieben, ein matte. ruuige. Pulver - alle Uibrigen dagegen liemlichstark 
JneiallglSnzei.de Streifen, - verbleien gleichsam jene MHttL - Auch wird 
Pyrolu.it (sehener auch Gr aus pi es sglan z in der faserigen Var.), 
beim AnriUen oder Anschneiden matt bi. glaiwlos, - die Uibrigen dagegeu 
werden bell und schon gllnzend mil der ihnen eigenthíimltchen Farbe. 
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(beilage). - Coordinirte Eigenschaflen. | 


Morphologische. 


Chemische. j 



1. Krystalligirt: 

a) less ni ar: BleifflanzCpag. 3) ; 

prizmat. alJe flbrigen, obplcich oft scheiubar 
rhomboédrizch (pag. 10-11). 

9. Im nadelf., tpiteigen oder hatrformígem Krystal- 
Um, oder im Aggregaten von stánglichem, ttrah- 
ligem und faserigem tíefůge : 

Grauspledftglans, — Pyroluait. 

NB. Behrsclten ist auch Blelfflans kurz and un- 

deutlich strahlig. 

#?. in Mastem mit sehr volík. Sp. und blittrigem 

(Jefúge : 

Hleljf lan*, (Sp. sehr volík, a. characteristiseh, 
nach drei aur einander rechtwinklichen Rich- 
tungen, daher dic erhaltenen SpaltungSgestalten 
HexaCder and stets spiegelglánzend). 

CJrauapiesHglans. ^.S>. schr volík., aber 
nur nach einer Richtang, vertical. Spaltungs- 
fláchen oft quer gestreift. 

l*yroluslt ziemlich volík, spaltbar nach einer 
Richtung, weniger deatlich nach einigen andern. 

4m Derb, im mmfalligem Gestaltěm, vom feimkormiger 
bis diekter Structur etc: « 

kónnen Alle vorkommen. — Unter andern sind 
oft von schon feinkorniger structur (áhnlich einer 
Streusandmasse): Ciraiiaplesaglans o. Blei- 
glanz, letzterer beim Uibergang ins Dichte durch 
nicist sehr schwachen nnd matten Glanz sowohl 
iusserlich als auf frischem Bruche ausgezeicknet 
(vfie bliulích angestaubt), durch Anritzea jedoch 
spiegelflichig werdcnd. 



V. d. L. 
/. Umsehmelmbar : 



9. AlUUibrig.Uichl 
schmelsend, wo- 
bei Rlelglanz 
ein gcschmeidi- 
ges Bleikorn gibt, 

(jrauspiess- 
fflansers 

nnterdichten An- 
timondíinipf. sich 
volík. verflQchti- 
get. 

3. Das geschmolze- 
neKorn mitšalz*. 
befeuchtet, íirbt 
diePlamme schon 
blau: 
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Summarische 

Cbar ácteristik 

aller 

Mineralien mít metallischem Habitus. 
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Taf. 


Name und Art des Vor- 
kommens. 


Krystall - System und 
physih. Eigenschaften. 


I. 

— 


1. CJedleg. ftueeliftilber* 

Syn. Gedieg. Mercur. 

Eingesprengt in Kluflcn u.Hóh- 
lungen von Thonschicfer etc. háu- 
flg mit Zinnober. 


FIQssig in cinnweisen Tropfen. 
Gw. 13,5 — 13,6. 

SUrker Metal lslans. — Bci — 
39. .V C. erstarrend und dann iu Oo- 
taedern krystall. - Bei + 360«>C. 
aiedeod und sich verfluchtigend. 




8. Gedletjen WUmath. 

Syn. Octaědrischěs YVitmuth, M. 

«;Kryst. (pag. 2), hóchst sel- 
ten deutlicb. b) Mcist baumartige 
oder der Fahne einer Feder áhnli- 
che Gruppirungen, gestrickt, dcrb 
und eingesprengt j in Ulechea und 
angeflogen. 

Hiuflgmit Speiskobalt (mit dcm 
esoft so vermcngtist, dass dic Bc- 
stimmungdadurch er«chwert wird) 
oder mit andern Begleitern auf GSn- 
gen im altesten Gebirge vorkom- 
meud an verschiedenen Orten. 


Kryst-Syst. tosšular. 

Sp. (octafid.) volík. — Br. nn- 
ebe.i von kleinem Korn. — Hochst 
milde undetwas geschmeidig, aber 
nicht biagsnm, nicht dehnbar. — — 
Frisch besehnitten spiegclglanzcnd. 

//. 2-2,5. — Gw. 9,6 — 9,8. 

F. róthlichsilberweiss, grau oder 
buntangelaufcn. — St. fasstunver- 
Sndert, metallglňnscnd, aber meist 
mit vielem Grau nntermcngt ( r.a- 
weilen schwars, wegen fein beige- 
mengtem Speiskobalt). 

— • 


ii. 


8. Gedieg en flllber. 

Syn. Hexaiiriíchet Silber, M. 

m) Kry st. (pag. 2), sclten deut- 
lich meiat klcin und verserrt. 
b) in den mannigfaltigaten Grup- 
pirungs - Geslalten : haarlormig, 
draht -, moos - und baumf. in Plattcn 
und Blechen angeflogen-, oder ej 
derb, eingesprengt, in kórnern etc. 

Auf Gangen im altern Gebirge, 
an verschiedenen Orten. 


Kryst-Syst. tessulmr. 

Sp. keine bemerkbar. — Hr.ha- 
kig. — Drahtartig biegsam, ge- 
schmeidig und dehnbar. 

H. 2,5 — 3. — Gw. 10,3 — 10,5. 

F. silberweiss, oft braun, gelb 
oder schwars angelaufen. — St. un- 
verandert, metallisch - gl&oxend. 
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Chemische Eigemchaflen. 


Verhalten gegen Reagentien. 


Bestandtheile. 


V. d. L. sich gans verflQehtigend. 

lil Šalpetcr*. pelblich werdcnd, braust dann 
unter Entwicklaag rother Dirapfe, and lost sieh 
in der Wirme vollig auf. — Kalilauge gibt ein 
gelbes Pricipitat. — Von Salzs. wird es fast 
gar nicht angcgriflen. 


i 

Ire reinen Zustande bloss : 

Quecksilber. 

Zaweileo hat es aber Sil— 
ber aulgelusL 



Schmilzt schon in der Klamme eines Kerzen- 
lichtes. — V. d. L. auf Kohle unter Aufwallen 
a. Spruhcn zuř Metallkugel schmelzend — bei 
anhaltender Hitse sieh veríluchtigcnd , und die 
Kohle crst weiss, dann gelb beschlagend. Der 
Bcschlag lasst sieh vertreiben, ohne die Klam- 
me au (árben. — In einer Gfasróhre beínahe 
keinen Rauchgebcnd; das Korn uingibt sicli aber 
mit dnnkclbrannem Oxyd, das beim AbkGhlen 
gelb wird. 

In Salpeters. schon in der Kalte leicht, nnd 
mit lebhaften Braasen loslieh; — die Losung 
schtrárzt die Finger nicht, und gibt mit Was- 
ser ein weisses Prácip. (basi&ches salpeters. 
Wismuthorvd) j Salzs. bewirkt keines. 



Ohne Lothrohr in der Klamme eines Kcrzen- 
lichtcs nie schmelzbar. — V. d. L. auf Kohle 
bald schmelzend; bleibt lange glQhend, und uber- 
zieht sichoft beim Abkúhlen mitgraulichcm Oxyd. 

In Salpeters. mit Brausen loslieh; — die 
Parblose Los. schwárzt die Finger, und gibt mit 
Salzs. das eharacteristische Prácip. von Chlor- 
silber *). — Wasser gibt keines , Schwefcls. 
nor bei cone. Los. ein weisses v. schwefels. 
Silberoxyd, das aber sowohl in Salpeters. als 
in Wasser wicder lóslich CUnterschicd von 
Blei).— 



♦) Dieses PrScip. i«t weiw, klaeartig. floekig und 
trQbl beim Umsehatteln die ganze Flflssigk. railch- 
arlig , ohne sich leicht wieder absusetsen. Bei 
Zutritt des Lichtes farbt es sich aber sehr bald 
achwBrslich riolett; ist obrigens weder in Wasser 
noch in Sáurcn, leicht aber in 



Imreinsten Zustande: nur 

Wismuth. 

NB. Gibt wegen hnufig 
bcigeraengten Arftcniks und 
Speiskobalts oft ctwasKnob- 
lauchgeruch v. d. L., wird 
jedoch aus dem Zuruckblei- 
ben der reinen Wisi 
kugel erkannt. 



Im reinsten Zustande: 

Silbér. 

Biswcilen Spuren von 
Kupfer, Antimon oder Ar- 



* 
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Taf. 


Name und Art des Vor- 
kommens. 


Krt/stall - System und 
physik. Eigenschaften. 




1. £redle{ren Gold. 

S y n. Uexaědritches Golet, M. 

a 1 K r y s t. (pas;. 2), sclten dcut- 
lieh ; 6^ meist in tiruppirungs - Ge- 
stalten, e) derb, eingenprengt, in 
Korném etc. fdst ran z wíp mulira 
Sirter. 

Auf Gángen und eingesprengt, 
hiuQg in und mit Quarz etc, ferner 
im Sande einiger Flflsse ( Wascli- 
gold) an mehrercn Orten. 


Kry st - Syst. teisular. 

Sft. kcine bemcrkbar. — Br. ha- 
kig. — Drahtartig biegsam, ge- 
schmeidig und dehnbar. 

H. 2,5 — 3. — Gw. 19 —19,6. 
(bei Silbergehait bis UM 

F. gold^elb, messinggelb, blass- 
gclb. — St. unverandert, mstal- 
lischglunzend. 


A n h a n g. 

5. Ooldflilber. 

Syn. Guldisck Silber, Electram. 


Gw. 12,6—14,8 und darflber. 
/ '. blass - goldgelb, ins Stahl- 
graue und Silberweisse. 
Sonst wie gedieg. GoltL 


O. f«€Mllcíf t*n Hupfer. 

Syn. Octaedritches Kupfer, M. 

a) K r y s t. (pag. 2), selten deut- 
lich; b) meist in Gruppirungs - Ue- 
Bianen eic., iasi ganz wie geaieg. 
Silber (Spec. 3). 


K r y s t. - S y s t. tettular. 

fif/.keine bemcrkbar. — lir.hu- 
kig. — Drahtartig biegsam, ge- 
schmeidig und dehnbar. 

// 2.5 3. Gw. 8.4 — 9. 

/' kupferroth, oft braun, und 
matt angelaufen. — St. unveran- 
dert, metali - ghinzend. 


9* f-ediegen Blei. 

Von die8er hdchstseltenen Spe- 
cies bezu ei Telte man langc das Vor- 
kommen in der Nátur. 

Es flndet sich drahtt, haarf. und 
dendritisch in sehr kleinen Parthicn 
in England,Nordamerika, Insel Ma- 
deira und in Spanien. 

\ 


Kry st. - Syst. unbekannt. 

fy.keine. — Br. hakig — , záhe 
und sehr biegsam, geschmeidig und 
dehnbar. 

H. 1 —2. - Gw. 11-12. 

F. bleigran j etwas abfíirbend. — 

St. unverandert, metallglanzcnd. 
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Chemische Eigenschaftcn. 



Verhalten gegen Reagentien. 



Bestandtheile. 



Vor d. L. auf Kohle ziemlich strengflůssig. 

Nur in Konigsicasser aufloslich j — diegelbe 
Lftsung farbt die Haut dankel purparroth $ — 
Eiseuvitriollósung bewirkt darin cin róthlich- 
braones Prácip. (metallisehes Gold, das beim 
Zcrrcibcn goldfarbig and glánzend wird). 



In Konigswasšer gelňst bleibt cin tedeu- 
tender Růckstand , der bald schwarxlich TÍolett 
wird (Chlorsilber). — Uibrigens wie Gold. 



Vor d. L. anf Kohle etwas schwierig schmels- 
bar ; die gesebmolxene Kugcl úberzieht sich beim 
Erkalten mít Schwarzem Oxyd. 

In Salpeterš. schon in der Kalte leieht nnd 
mitBraueen aufloslich; wclchc durch Aetzammo- 
niak im Uiberschusse eine schone lazurblaue 
Farbe bekómmt. Ein in die Los. getaochtes 
Eiscnst&bchen úberzieht sich mít metallischem 
Knpfer. 



Schon in der Kerzenflamme n. hóchst leicht 
v. d. L. schmelzbar; kocht beim Weissglůhen, 
raucht nwas, n. beschlágt die Kohle grůnlich- 
{Telh. Beim Abkuhlcn bedcekt es sich mil gel- 
bem glanzenden Oxyd. — Im Koiben ruhig 
schmelxend, ohne Snbl. 

In Salpeters. leicht lóslioh. — Die Aufl. 
schwárzt die Finger nicht, h. gibt soch im ver- 
důnnten Zustande mit Sohwefels. ein weisses 
Prácip . (>chwefels. Bleioxyd), das in Wasser 
nirht , in Salpeters. nur in geringer Menge 
ldslieh ist. — Salzs. gibt kein, o. nur in conc. 
Los. ein weisses pulveriges Pr&eip. (Chlorblei), 
das seine Farbe behált, in Wasser o. Salpeters. 
wieder lóslich ist, u. wegen seiner Schwerc 
immer den Boden des Gefásses einnimmt. 



Im reinsten 
Gold. 
Fast stets aber 
was Silber in 
ten Antheilen. 



lit et- 



Analyse einer Var. í 
Gold . . . 64,93 
Silber . . 33,07 

100,00 



Im reinsten Zustande: 
Kupfer. 



Im reinsten Zustande blos : 
Blei. 
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Taf. 


Ťiame und Art des Vor- 

kommens. 


Krystall - System und 
physik. Eiyenschaflen. 


> 


H. Milbergliins. 

Syn. Glaser*- Gianmerm. 

a) Kry st. (pa?. 2), hiiuflg; 
stets aufecwachsen, thctls in Dru- 
scn, theils rcihenfórmig gruppirt, 
oft sehr vcrztrrt. b) In Gruppi- 
rangs - Gestalten: flbcrhaapt wie 
Silbcr. c) Erdig zerreiblich, blau- 
lich schwarz nnd matt, aber ini Stri- 
che metallslitniend (sogenannte 
Silberschwirzc). 


Krysí. - Syst. les sni ar. 

Sp. fjhexaédr.) blos in Spařen.— 
Br. muschlig bis uneben. — Ge- 
schmeidig aber wenig dc Un bar, nicht 
sehr biegsam. 

MM. <v — — .O. — \MWU. U ,0 — 4,1. 

F. schwarslich bleigraa, oft an- 
geluufen. — st. fast unverindert, 
elwas glanzend. 




B. Selensllber. 

Syn. SelensiiberMei. 

Diese hochst seltene Speoies 
kommtnurtn gans kleinen Parihicn 
nud krystallinischen Plalten, en 
Tilkerode am Hnrz, und angeblich 
ia Mcxico vor; bisher aber nio in 
wirklichen Krystallen. 

w 


Kry st. - Syst. ( wahnehein- 
Uch) tessular. 

Sp. deutlich nach den Flacheu 
eines Hexaéders. — Br. (?). — 
Gesehmeidig (etvras weniger als 
Glaserz). 

U. 2,5. — Gw. 8,0. 

F. eisenschwarz. — St. (?) 
wahrschcinlich unverándert. 




i o. Selenknprer* 

Syn. Ber nelli ne. 

Hochst seltene Species, die sich 
blos dcrb auf der .Strickerura- Grube 
in Schweden flndet. 


Gesehmeidig, im niedern Grade, 
weich — auf geritztcn Stellcn glán- 
zend. 

F. silberweiss. 

Das VVeiterc unbekannt. 

• 




11. Tellurallber. 

Diese hócli si seltene Species flndet 
sich: kry st. (pag. 7) und in der- 
ben kornigen Parthien. — Nester- 
wcisiui Talkschicfer, bisher blos in 
der Sawodinskischcn Grube am Altai 
und den Kaliwanischcn Bergwerken. 


Kryst-Syst. rhomboědrisch. 

Sp. und Br. unbekannt. — Ge- 
sehmeidig (etwas wenigcrals Glas- 
erz). 

H. 2,5 — 3. — Gw. 8,4 — 8,7. 
F. ziunwciss ins Stahlgraue. 


III. 


12. ttediegen Eisen. 

Diese im Allgemeinen seltene 
Species flndet sich blos derb : a) 
als Meteorcisen : ástige, locherige 
u andrrc ^lasscn. b) Kinp* nsni*<»no't 

U> V» »»■ • J 1 J 1 Hul ~I>1 Clil' l 

in den Metcorstcinen (welche aus 
roancherlei metallischen, erdigen a. 
andern Thcilen bestehen), hauflg 
deren Rinde bildend, wáhrend der 
Kern locker ist c) Als tcllurisches 
Kisen : in Kórncra, eingesprengt. 


Kryst-Syst. (wahnehein- 
lichj tetsular. 

Sp. nicht za bemerken. — Br. 
hakig (ziíhe, biegsam). — Gc- 
Kciimeiuig una aennoar. 

//. 4,5. — Gw. 7,5 — 7,8 (un- 
reinc Var. auch geringer). 

F. lichte stahlgrau, auf der Ober- 
flitche schwars anlaufend. — St. 
anverándcrt, metallglanzend. 

Stark roagnetiseh. 
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Chemische Eigettschaflen. 


Verhalten gegen Reagentien. 


Bestandtheile. 


V. d. L. auf Kohle sehmilist es leiclit mit 
Schaumen unter Geruch v. schweflichter Satiře, 
u. gibt zuletzt ein mit Schlacke umgebenes Sil- 
herkorn. — Mit Soda erhált man sehr leicht 
ein Silberkorn. - Jm Kulben sublimirt sich 
Schwefel. 

| In eooe. Salpetera. in derWSrroe auflSslich 
mit Aasscheidung v. Schwefel. — In der Lo- 
sung gibt Salzs. das bekannte Pracip. t. Chlor- 
silbcr, das am Lichte sich schwárztj Schwc- 
fels. gibt keines. — Die salpeters. Lósung 
schwirzt die Haat. 


Nach Klapproth: 

Silber . . . 86,0 
Schwefel . 15,0 
ion n 


V. d. L. auf Kohle schmilzt es untcr Ge- 
ruch nach faulendem Rettig leicht, und zwar >«i 
der aassern Klamme ruhig, in der innern mit 
Aufschaumcn. — Mit Soda ein reines Silber- 
korn gebend. — Im Glasrohre elwas rothes 
Sublimat mit dem genannten Gernche gebend. 

In Salpeters. loslich, worin Salzs. ein weisses 
Pracip. gibt, welehes sich bald am Lichtc 
schwarzt. 


Nach H. Rose : 
Selenblei mit ctwas 

011,40 


V. d. L. auf Kohle wie das Vorige. — Die 
geschmolzene Kugel mit Sal%*. befeuchlet, farbt 
dieFlamme schon blan (wegen kupfergehalt). — 
lu Jer Glasrohre wie das Vorige. — Mil 
Sodu erhált man endlich ein reines Kapfcrkorn. 

In Salpeters. loslich, Salzs. gibt kein Prácip. 


Nach Ber z e li us : 

Kupfer . . 64,0 
Selen . . . 40,0 

104,0 


V. d. L. auf der Kohle zor schwarzen Ku- 
gel schmelzend, welche mit Soda ein Silber- 
korn (gibt. - In der Glatrokre bildet sich 
ein weisses Sublimat, welehes beim II in Ion - 
ken der Klamme an diese Stelle zu farblosen 
Tropfen schmilzt. 

In Salpeters, wie Selensilber (Spec. 9-}. 


Nach G. Rose: 

Silber . . 62,32 
Tellur . . 36,89 

i 99,21 


V. d. L. unschmetsbar , oder nur in sehr 
dunnen BlaUchen an den Kanten sich run- 
dend. — Mit Borax o. Phosphorsal* in der 
Oxyd.-Fl. za eiuem dankelrothen, — in der 
Redact. -FI. za einem bouteillengrunen Glase 
achmelzend, welehes beim Abkďhlen bciderseits 
blasser bis selbst farbloa wird, wena nar we- 
aig von der Probe zageseUt warde. 

/» Sauren leieht Idslich. — Die Aon. gibt 
mit blaus. Bisenkali ein berlincrblau.es , mit 
Ammonium ein braunes Pracip. 


lm reiosten ZusUnde: 
Eisen, 

jedoch geuohnlicn mu ct- 
was Niekel, aueh mit Spa- 
řen von Kobalt, Chrom und 
Schwefel verbuaden. 
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Taf. 


Name und Art des Vor- 
kommens. 

• 


Krystall - System und 
physik. Eigenschaflen. 


■ 


13. Qediegen Platin. 

m) K r y s t. hochst selten (pag.2), 
b ) Gewdhnlich miř in kleinen, p 1 att- 
randen, eckigen KOrnern and als 
Platin - Sand, selten in stumpfecki- 
gen Stúckcn. So in Amerika, vor- 
zQglich Brasilien, — und am Ural. 


Kryst.- Syst. tetsular. 

Sp. nicht beobaehtet Br. ha- 
kig. — - Geschmeidig und sehr 
dehnbar. 

H. 4 - 4,5. - Gw. 17 - 19. 
(14,6 — 17,6. Brth). — 

F. stahlgrau. — St. unverándert 
metallglunzcnd. 

Zuweilen etwas magnetíseh (TSi- 
tenplatinj. 


• 


14. Ciedie*. Palladium. 

Hochst selten. Blos in kleinen, 
los, mi Korncrn. — So mit Platin in 
Brasilien und am Ural, angeblich 
aucli bel iiikeroac am ttarz in 
pauz kleinen Partkien mitSelenblei 
und gedieg. Gold. 


Kryst. - Syst. unbrkannt. 

Sp. nicht beobaehtet. — Ur. ha- 
kig. — Geschmeidig und sehr 
dehnbar. 

mm a m r / r 44 n 1 1 O 

H. 4,5 — 5.— Gw. 11,3 — 11,8. 
(Wollaston). 

F. stahlgrau ins Silbemeisse. — 
St. unveriindert mctallglánzend. 
Nicht magnetisch. 


■ 

■ 


15. Irldosmln. 

Syn. Oimium - iridium. 

Hochst seltcne Species. 
a) K r y s t., schr selten (pag. 6). 
A / Kleine platte Korner. 
lu Brasilien und am Ural. 

• 


Kryst. - Syst rhomboed. 

Sp. nicht beobaehtet. — Br. 
muschlig. — Nur wcnig dehnbar, 
zerberstet bald beim llámmern. 

//. 6-7. - Gw. 17,4—17,9. 
(Brth). 

F. zinnwciss bis bleigrau. — St\ 
unverándert, mctallgliinzcnd. 
Nicht magnetisch. 


IV. 


IC. Danklei Hoth*ul- 
tlgen. 

S y n. Antimonšilberblende, Br. ; — 
Rhotnboedritche Rubinbtende, 
M., x. Th. 

a) Kry st. (pag. 6), einzeln auf- 
oder in Drusen zusammengewach- 
sen. 6} derb, eingesprengt, ange- 
flogen. 

So auf Gangen im altern Gcbirgc 
vorziíglich mit Silbcrcrzcn an ver- 
schiedenen Orten, vorzůglich des 
Erzgebirges, ia Ungarn etc. 


Kryst. - Syst. rhomboedr. 
(hemied.). 

Sp. z. Theil ziemlich yollkommcn 
rhomboedr. — Br. muschlig bis un- 
eben. — Etwas milde, řast sprodt. 

//. 2,5 - 3. - Gw. 5,7 — 5,8. 

F. schwárzlich - bleigrau, ins Ei- 
senschwarze, oflt ins Kermesinro- 
the schielend (vorzďgltch auf fri- 
schem Brnche.) — St. kermesin- 
bis kirschroth. — Glanz metallahn- 
Hch, diamantartig. — An den Kan- 
ten rdthlieh durchschcinendbis un- 
durchsichtig. 
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Chemische Eigenschaften. j 


Verhalten gegen Reagentien. 


Bestandtheile. 


V. d. L. unschmeMar. Wird ron Flůtten 
nicht angegriffen, diese siehen hochstens eini- 
ge beigemengte JWetalle aus. 

Aur tu Konignu-atser aufloslieh inr blut- 
rothcn oder braanlichrothen Flussigkcit, worin 
kohlens. Kalí ein gelbes Pracip. bewirkt. — 
Eben so Salmiaklósung. 


Im reinstenZustandebloss : 

Platin. 

Haufig Beimengangen von 
Iridium, Osmium und Ki- 
sen etc. , letzteres bis zu 
12pCt. CEiseoplaUn). 

• 


V. d. L. wie Platin. 

Ldsbar in Salpeters., besser in Kónigsitas- 
ter. — Die Ldsung gibt mít kohlens. Kali kein 
Pracip. 


Nach Dcrzclius: 
reiaes Paltmdium mitetwas 
Platin uod Iridium. 


Von d. L. mie Platin, doeh wird es roeist 
eťwas schwarz. In die Weingeistflamme ge- 
bracht, macht es dieselbe stark leuchtend, and 
/irbt sie gclblichroth. 

In keiner Siure auftoelich. — Selbst von 
Kdnigswasser wird das Pulver nur unmerklich 
angegriffen. 


Osmium und 

Iridium in nicht vollig 
bekanuten Verhiiltnisscn, mit 
ctwas Eiscn und Rhodium. 

1 

F 

• 


Von d. L. auf der Kohie vcrknisternd, 
sehmilzt dann leicht, anfangs mit ciner blaulichen 
F lamme brennend, und entwickelt gchwcílichtc 
Báure nebst stárkem Antimongeruch. Zuletzt 
erhíklt man ein Silberkorn. — Mit Soda leicht 
i ein Silberkorn. 

j In Salpeler*. in der Warme mit Hintcrlas- 
song von Schwefcl and Antimonoxvd farblos 
aufloslich j — die Lósung gibt mit Salzsúure 

1 ein weisses Pracip. Ton Chlorsilber. 

* 

i 


Nach Bonsdorff: 

Silber . . 68,05 
Antimon . 22,84 
Schwefel . 16,61 

08,40 





— 
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Taf. 


Narne und Art des Vor- 
kommens. 


Krystall - System und 
physik. Eigenschaften. 




11. niarfyrK. H. Rose. 

Syn. Hemipritmatische Rubin- 
blende, M. 

Diese hoch st seUene Species soli 
bis jetxt nur zu Briunsdorf vorge- 
kommen seyn, theils 

o) in Kry st. (pag. 12), ein- 
zeln, ein - oder zu mehreren zusam- 
mengewachsen, b) dcrb. 


Krysí.- S y s t. hemi prismat. 

Sp. unvollkommen. — Br. voll- 
komrnen musehlig. — Sehr milde. 
H. 2,5. — Gw. 5,2 — 5,4. 
F píftcnschwarx bis lichte stáhl- 

M • 0l9vll0VU ff M a um utilit ■ 

grau.- St. dunkel blut-bis kirseb- 
roth. — Metallglans, mm Diamant- 
glanz geneigt. — Undurchsichtig. 




Rotheiseniiteln. Dichter 
and fnscriger. 

(Siehe Rotheiiener*, Spee. 22. 
Var. 2.) 






18. Haiiffanit. 

Syn. Pritmatoiditches Mangan- 
er*, M. — Glan*manganěrm y 
Br. Grauer Bruunstein, W. j 
z. Th. 

Findet sich an mehreren Orten, 
vorxOglich sch5n zu llefeld am 
Han eto. 

aj Kry st (pag. 10). b) Strah- 
1 lig, faserig, oft au nierenf. und 
traubenf. Gestalten verbunden. e) 
BlSttrig- kornig bis dicht, oft ins 
Stánglichte. d) In crdigen,zerreib- 
liehenVar., stark abfarbend } derb, 
angeflogen etc. 


Kryat-Syat. pritmatiseh. 

Sp. sehr volík, nach einer Rich- 
tnng (brachydiagonal). — Br. un- 
eben von kleinem Korné. — We- 
nig sprdde. 

H. 3,5 - 4,5. - Gw. 4,3 - 4,4. 

F. stahigrau bis ei sensch warz. — 

St. dankelrothlieh braun bis 
schwari. *) 


1 


♦) Oft geben K r y ■ t und k6roig« 
Massen auf ihrer Oberflache ein 
schwarzes und erst in ihrem In- 

Au* /* K * r» » b f r r»1 h Hra 1 1 n 

nern nos ciioriiit** iuuimkuho 
Strichpulvcr, wn auf eine Ver- 
wandlung des Manganit* in Py- 
rolusit (Spec. 83) binaudeuten 
•cheint. 

i 




Fahlers. 

(Siehe dasselbe Spee. 60.) 




V. 


ÍO* Antlmonralckel. 

Man fand diese hochst seltcne 
Species bisher nur in kleinen dun- 
nen, meist an einander gereihten 
(6seitigen *) Tafeln und dendriti- 
schen Bláttchen, auch klein und fein 
eingesprengt, au Andreasberg am 
Hars. 


Kryst. - Syst. unbekannt. 

Br. uneben ins Kleinmuschlige. 

H. 5,0. — 

F. licht kupferroth mit starkám 
Stich ins V iolette. — St. rSthlich- 
braun und dunklcr als die Farbc. — 
Metallglaos vollkoromen. 

Andere Kigenschaften noch un- 
bestimmt. 
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Chemische FAgemchaften. 


Verhalten gegen Reagentien. 


! Bestandlheile. 


Y. d. Li. und auf nasscra Wegc im AUge- 
meinen wic das Vorige. 

• • « 

♦ 


I Nach v. Kobell: 
Silber . . 35.86 
| dftrimon . 21,35 
| Schire/el . 42,79 

I 100,00 

Nach H. Rose aneh 
| opařen tou kupfer u.Eisen. 






\ V. d. L, unschmcUbar , abcr nach dcm Glfl- 
hen rothlichbraun wcrdend, und dann cin rost- 
braunes Strichpulver gebend. — Im Kolben 
Wasser gebend. — Mít Soda auf Platindraht 
tur bláulichgrQnen Masse vrerdend. Blit Borax 
im Oxyd. - Feaer cin rothlichviolettes Glas ge- 
bend , das im Red. - Feucr farblos geblasen 
werden kann. 

In Sal*s. nnter Chlorentwicklung znr etwas 
grúnlichen Flussigk. losi. — Mit Kalí gcschmol- 
zen eine g mni. Masné gebend, die in Wasser 
i. Th. aur smaragdgrunen Flflssigkeit Idslieh. 
Diese wird durch zugcsetzte Salpeters. rosen- 
roth, durch Schwefels. purpurroth gefarbt. 

Kalte Schwefels. wirkt schr schwach auf 
das Pulver; sie farbt sich erst nach mehreren 
Tagcn roth. 


Nach Turner: 
Manganoryd . 89,81 
Wasser .... 10,19 

100,00 






V. d. L. seigt sich blos ein Antiinooraucb, 
der die Kohle weiss beschlagt. Ist ubrigens 

a* <b JL & É - - *m _ /T »*. m\ m% .* *m mm mm, r\ . _ . i mm J „ * _ 1 i _ , _ _ - í9 - U 

senr strengfluisig, und wird nicnt magnetisch. 
filos in Kónigsicasser auíldslich, 

• 


Nach Strohmeyer: 
Antimon . . . 68,79 
Nickel . . . . 31,21 

100,00 
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Taf. 


Name und Art des Vor- 
kommens. 

• 


Krystall - System und 
physik. Eiyenschaflen. 


VI. 


Syn. Pyramidale* Manganerv, 
M. — Schwarttmanganera, Br. 
undX. — Schwar*er Braun- 
stein, YV., z. Th. 

Diesc seltene Species flndet sich 
thcils krystallisirt (pag. 4)j theils 

dprb 111 kurníirpp Zll>iinimi>ncnt*nnir 
m i u iíi &ui iiigci £4Uaailllllt.n»CiZiing 

aaf eiuem Gange im Porphyrge- 
birge zu Ilefeld am Harz, Oehren- 
st ok und angeblich auch zu Schuee- 
berg. 


Kryst-Syst pyramida!. 

Sp. ziemlich volík, nach der gc- 
radcn EndOache. — Br. uneben. — 
Spróde. 

H. 5 — 6,5. — Gw. 4,7 — 4,8. 

i bráunlichschwars, schwarz.— 
St. dunkelrothlich-oderkastanien- 
braun. — Unvollkom. MetalWanz. 

Nicht magnetisch. 




SI. Wolfram. 

Syn. Prismatische* ScheeIerz,M. 

aj Kry st. (pag. 12), oftgross, 
und aaf eine merkwúrdige Weise 
nus schaligcn Ilullcn zusammcnge- 
setzt, cin-und aufgewachsen ; sel- 
ten in Pseudomorphoscn nach Sche- 
lit- Krystallen. — bj Derb, in scha- 
ligen und strahligen Zusammen- 
setzungen, am hSufi«jsten in blfitt- 
rigen Massen mít volík. Spaltbar- 
keit. Haufig auf Zinnlagerstatten : 
vorzúglich im Erzgebirge und auf 
Gangen in Grauwacke an verschie- 
denen Orten. 


Kryst-Syst hemiprUm. 

Sp. vollkommen nacii ciner vertic. 
Fláche. — Br. uneben. — Spróde 
im ccringen Grade. 

//. 5 — 5,5. — Gw. 7,0 — 7,2 
(selbst 7,4 Br.). — 

F. graulich-bis brauni, schwarz 
ins Etscnschwarze. — St. rothlich- 
braun bis schwárzlichbraun. — 
Hctallglanz, mehr diamantartig. 

Nicht magnetisoh. 




«2. Rothelsenersu 

Syn. Rhoméoedrische* Eisen- 
er«, M. _ Eitenglan*, Rother 
Glatkopf z. Tli. 
Von dieser sehr verbrciteten Gat- 

lung kann man fulgende Arten un- 

terschciden: 

1) BUeiflMii begreift als 
l>ormait\pus der (ranzcn Gattung 
nebát allen krystallia. Var. noch 
jene mit volík. Mctallglanze und den 
ďbrigcn nebenstehendcn physikal. 
Kigensehaften. — Kr findet sich : 


• 

» • • 

Kryst-Syst. rhomboědr. 

Sp. selten dcutlich, oft blose Spo- 
řen rhoinboťdr. und basisch, letz- 
tere zuweilen ins Schalige und glim- 
merartig Schuppige Qbergehend. — 
Br. muschlig bis uneben. - Spróde. 



I 
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Chemissche Eigenschaften. 1 


Verhalten gegen Reagentien. 


Bestandtheile. 1 


V. d. L. auf Kohle vnsckmefobar, nicht 
magnctisch werdend. — Im Kolben kein Was- 
scr gebend. VerhaJt sich sonst wic Manga- 
nit (Spec. 18> 

KB. Aaf nassem Wege komnat er ebenfalls 
mit diesem úberein, farbt aber ein Gemisch 
aus gleichen Theilen Schwefelsáore and Was- 
eer in der Kalte bald roth. 


Nach Turner: 

Manganoxyd .... 68,99 
Manganoxgdul . . . 31,01 


100,00 


V. d. L. nur in dúnncn 8p1ittern schtcierig 
schmet*bar za einer grauen , zuwcilcn etwas 
magneťiAohen Kugel, ohne aber wic das Fol- 
gende ein schwarzes Strichpalver zu bekom- 
men. — Einige Var. verk ni stern heftig. — 
Mit Borax ziemlieh leieht ein von Eisen ge- 
farbtes GJas. — Mit Phosphorsal* im Oiyd.- 
1 Feuer ein eisengrúnes, im Reduct.- Feaer ein 
dunkeirothes GJas. — lm Kolben kein Was- 
scr gebend. 

Dnrch Koehen in Salzsávre grósstentheils 
aaflóslich; es bleibt ein grflnlichgelber Ruck- 
stand (VV olframsaure), der noch etwas feucht 
mit einem Eisenspatel auf Papicr gerieben blau- 
lichgrfln wird. — In der Los. gibt blans. Ei- 
senkali ein reiehlichcs blaues Pracip.j — Aetz- 
ammoniak ein bránnlichrothes. 


In 100 Theilen: 
Wolframiaure . ... 77 

Mangauoxydul .... 6 


Das chemische Verhalten ist im Allgemeinen 
bei den verschiedenen Arten und Var. dasselbe, 
nnd folgcndes : 

V. d. L. fůr *ich uns chmel %bar ; wird aber 
in der Red.- Flamme schwarz, nnd dann stark 
vom Magnet gczogen ; zugleich gibt es jetzt 
ein schwarzes atricnpuiverj oaer^nacn zufconwa- 
chem GlQhen) ein bráunliehschwarzes. ( Man- 
cher faserige Rotheisenstein lisst sich in fei- 
nen Splittern n. bei gutem Feuer etwas run- 
dcn.) — MU Borax o. Phosphorsal* in der 
Oxyd. - Flanime ein dunkeirothes Glas gebend, 
wclches beim Abkfihlen gelblich wird a. sich 


Enthált in 100 Theilen : 1 

Eisen .... 69,23 
Oxygen . . . 30,77 

Anmerk. Die Thon - und 
Kieseleisenstcinc enthalicn 
nebenbei vicl Thon - und 1 
Kieaelerde. 
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Name und Art des Vor- 
t Hoiniiicns* 



Krystall - System und 
physik. Eigenschaften. 



m) deatlich kry st. (pag. 5); 
die Krystalle meist m Drusen und 
rosen f. Aggrcsaten verbunden, sel- 
tener einzeln aufgewachsen. Uiber- 
diess b) in derben, schaligen oder 
kornigen Mas sen a. eingesprengt j 
cj in sehr dQnn -tafelartigen (zo- 
weilen rdthlich durchschcinenden) 
Kryst., oder schaligen, auspapier- 
dQnncn und gebogenen Lamellen 
bestehenden .Mas sen (Eisenglim- 
mer, schuppiger Eitenglan*) ; d) 
in strahligen, vielmehr schuppig- 



eisenstein, sirahlig. Eisengtan*). 

Anmerkung. Noch verdient be 
inerkt zu werden : Kotheisen- 
frz in Octaedern aut Brasilien, 
ala blosc Pseudomorphosen nach 
Magneteisenerz (Martit eini- 
ger Auctoren). 

2) Rotheiaenstein ? ura- 
fssst alle nicht krystallisirten oder 
undeotlioh indiridoalisirten Var. von 
faseriger, schuppiger, dichter bis 
erdiger Structur, und den nebenste- 
henden physik. Eigenschaften. — 

NB. Nach den verschiedenen Ab- 
weichungen vondiesemallgemcinen 
Bilde lassen sich folgende Var. un- 
terschciden: 



a) Faseriger Rotheisen- 
steia C r °* her Glmakoff, Blut- 
stein); in sehr ausgezcichnet nie- 
renformigen, traabenf. und tropf- 
steinarUgcn Gestalten, von diver- 
girend faseriger, stancliger oder 
auch schaliger Structur und Bruche ; 
Kiiweilen in Pseudomorphosen nach 
Kalkspath - Krystallem 

f)Dicht. Rotheisenstein; 
i, rb, eingesprengt j spiegelig; oder 
in Pseudomorphosen nachKalk-u. 
Flusspath - Krystallen. 



I //. 5,5 — 6,5. — Gw. 5,0 — 5,3. 

F. eisenschwarz bis dun k cl stahl- 
grau, ofl bunt angeiaufcn (mitAus- 
nahme der geraden Endflšche). — 
St. kirschroth, rdthlichbraun. — 
Metallglans volík., oft etwas fett- 
artig auf frischem Bruche. — 

Zuweilcn etwas magnetisch. 



Nie kry»tall%8irt. 

H. 6,0 bis herab ins Zerrelblí- 
che. — Gw. 1,5 — 4,9. 

F. eisenschwarz, stahlgrau, reehr 
weniger bis volligins Blutrothe und 
Rdthlichbraune.— St. blut-, kirsch- 
roth, rdthlichbraan. — Glanc halb 
metallisch bis in den 

Nicht 



F. stahlgrau, eisenschwarz bis 
brauni ichroth. 



F. hlotroth ins Stahlgrane. 
Br. eben bis flachmuschlig, 
schimmernd. 
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bleichi; in der Redact- Flamme entsteht ein 
pisUziengrunes, welches beim Abkúhlen eben- 
falln sich bleicht o. farblos wird, wcnn nur 
wenig von der Probe xugeaeUt wurde. — Im 
Koiben kein Wasser gcbend. 

In Sáurcn aafldslich. — Blusanres Eisen- 
kali bewirkt ein bcrlinerblaues, 
ein rothlichbraones Pricip. 
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e) Rotheísenrahm; schup- 
oiere und schaumartice Theilchcn, 
meist locker verbundcn j UibcrzQge. 


F. bráunlichroth ins Stahlgraue. 
Zerreiblich u. abfárbcnd. — Metali- 
áhnlich fettglanzend. 


rf) RothciHcnockcr als Ui- 
berzug, oder dcrb von erdiger Zu- 
sammensctzung. 


F. bráunlichroth ins Blatrothe.— 
Zerreiblich, stark abfarbend. — Br. 
matt. erdig. — Erdiger Habitus. 


A n h • n g. Hieher gehdren auch alle 
rothen Kiesel- und Thon- 
Eisen steine, als innige Ge- 
menge von Rotheisenocker mít 
Kiesel -oder Thonerde. Sie fin- 
den sich theils dicht, theils von 
línsenfbrmig kdrniger Zusammen- 
setzung, oder durch Einwirkung 
ron ErdbrSnden oít ausgezeich- 
net štanglích ; daher die Namen 
jasptaartiger, liusenf., stángliger 
Thoneisonstein, R5lhel % etc. 


H. gering, meist zerreiblich oder ab- 
farbend. 

Soust Y/it Rotheisenocker* 


SS. Frankllnlt. 

Syn. Dodecaidr. Eitenerx, M. 

Diese teltene Species flndet sich 
mít Kalkspath und rothetn Zink- 
erze blos zu Neujerscy in Nord- 
amerika: 

n ) k r v r í f nftf \\ ^1 <;f*l t c*i\ T) i p 

Krvst. meist zugerundet, und pc- 
wdhnlich ein -, sekencr aufgewach- 
sen j b) derb von kdrniger Zusam- 
mensetzungj meist eingewachsene 
Korner. 


Krysí. - Syst. trssular. 

Sp. unvollk. (octafidr.). — Br. 
muschlig bis nneben. — Spróde.— • 

H. 6 — 6,5. — Ow. 5 — 5,3. 

F. eisenschwarz, lauft nicht bunt 
an. — St. rothlichbraun, etwaa dun- 
kel. 

Schwach magnetisch, oft kaum 
bemerkbar. 


21. Chromelienileln. 

a) Krvst., hdchst selten und 
klein (pag. 3); V fastimmer derb 
von korniger Zusammcnsetzung, 
in Korncrn. (Niemals von fascriger 
oder strahligcr Zusammen setzung, 
und eben bo wenig in bláltrigen, 
8paltbarcn Massen.) — 

In Nestern, TrQmmcrn etc., im 
Serpentin und talkigen Gestcinen, 
oft zugleich mit Magneteisenstein ; 
an mehreren Orten. 


Krvst. - Syst. tessular. 

Sp. unvollk. (octafidr.). — Br. 
unvollk. muschlig bis uueben. — 
Sprode. — 

//. 5, 5. — Gw. 4,3 — 4,5. 

F. eisen - bis pechschwarz. — 
St. gelblichbraun, graulichbraun. 
Glans unvollk. mctallisch und fett- 
artig. 

NB. Gcwisse Var. sollen schwach 
v. Magnete gezogen werden (Kryst. 
von Baltimore). 
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• 
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• V. d. L. fůr tich vnschmeMar, wird aber 
schne!) o. stark magnetisch, wňhrcnd wie bcim 
Vorigen sein Strichpulver ins Schwarze sich 
veríinderí. — MU Borax ein von Eisen ge- 
fSrblcs tílas. — Im Kolben kcin Wasscr ge- 
bend. — MU Soda im guten Rcduct. -Fcuereinen 
schwachcn gclblichen Zinkbeschlag absetzend. 

In Sa/zs. loslich; — blausaurcs Eiscnkali 
eibt ein blaaes Priicip., — Aetzammoniak ein 
I brSunlichrothcs, und war diescs im Uiberschusse 
í zugegebcn, so bewirkt noch Hydrothiongas eiu 
wcisses (von Schwefelzink). * 


Nach Bc rthi er : 

Eitenoxyd . . . . C9 
Zinkoxyd .... 17 
Manganoxyd . . . Ifl 

100 " 


V. d. L. fůr tich unschmetsbar. — Nach 
stárkem (■luhcn im Hed. - Feuer wird cs mehr 
weniger, mcist aber sehr unmerklich magnetisch, 
sonst unveranderlich. — MU Borax \mHed\ic- 
Feuer, cín nach dem Erkalten smaragdgrQnes 
Glas. — Im Kolben kcin Wasscr gcbend. 

Von Sal*s. und Salpetert. wird das Pulver 
wenig angegriíTcn. — Mit Kalihydral ccschmol- 
zen gibt es eine griine Masse, und diese mit 
Wasser ausgclaugt cine gelblichgrOne Losong. 
Wird diese mit Salpetcrs. neutralisirt, wo sie 
orangegelb wird, so gibt dann salpetcrs. Mcr- 
curoxydul ein rotbes Pracip. Obigcr Růckstand 
Cbeim Auslaugen) lost sich in Salzs., und gibt 
mit blaus. Cisenkali ein blaoes Pracip. — 


Nach L. Qniclin: 
Chromoxydul .... C0,4 

100,0 
• 
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S5. Polymiffiíit. *) 

AU sehr seltene Species bisher 
nnr in kleinen lánglichcn Prismen 
(pag. 8) and diínnen Stángelcheft, 
und zwar eingewachsen ím Zirkon- 
Sycnit der Gegend von Fridriks- 
wárn in Norwegen vorgekommen. 



*) Richtiger in die II. 
gchórend. 



Diese hóchst seltene Species fin- 
det sich in Krystallen mit pyrami- 
daleni Habitus (pag. 5), 11,1(1 z " :,r 
eingewaehfcen : auf einera Feld- 
spathlager und im Quarsxu kiker- 
taursat unweit des Cap Farwell in 
Grdnland. 



2J. TantalU. 

(Die Var. mit braunem Strich- 
pulver.) 

Bisher nur in derben Massen u. 
in scharfeekigen Stucken, und zwar 
eingewachsen und eingesprengt im 
Granite von Kimito in Finnland ívor- 
gefunden. 



2H. Tantalit. 

(Alle Var. mit schwanem Strich- 
pulvcr.) 

Syn. Prismatišche* Tantalern, 
M.j — Kolumbii. 

Findet sich : a) k r y ■ t. (pag. 8), 
sehr seltcn, die Kryst. auf - oder 
eingewachsen; — b) gewohnlich 
derb und in scltarrcckigen, cinge- 
wachsenen Stucken, cingesprengt, 
meist im Granite. — 

Die bis jctzt beksnntcn Fundortc 
sind: Bodenmais in Baicrn j New- 
London und llnddam in Konektikut; 
ferner Fimbo nnd Broddbo bei Fah- 
lun in Schwcden; Brokárns Zinn- 
gut in Abolandschaft, Skogsbúlc- 
Lándereien in Kimito und Taniela 
in Finnland. 



Kryst - Syst prismat. 



Prisma. — Br. muschlig. — 

H. 6,5. — (Jtc. 4,8. 

F. schwars. — St. braun. — 
Glani metallartig, aber gewdhnlieh 
in den Glas - and Diaraant-Glans 



Kryst - Syst pyramidal 
(hemiedrisch parallel - fláchig). 

Sp. spurenweiss (pyramid.). — 
Br. volík, muschlig. — Sprúdc. 

H. 5,5 — 6. — Gte. 5,8 — 5,0. 

F. pech - bis dunkclbraunlich- 
schwars. — St. bell - und blass- 
braun. — Metallglans unvollk., 
fettartig. 



H. 6,0. — Gw. 7,9. 



ler. 



(Sonst wie Tantalit im folg. Nr.) 



Kryst - Syst priimatisch. 
Sp. nach činem rectangul. Prisma 
i wenig bis ziemlich deutlich. — 
Br. unvollk. muschlig, uneben. — 
Sprode. 

//. 6,0. — Gw. 6,0 — 7,9. 
F. eisen-, graulich bráunlich- 
schwarx. — SL schwars, bráun- 
lichschwarz. Metallglans auf 
Brachfl. fettartig. — 
Nic lit magnetisch. 
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V. d. L. fur sich gauz urvera H dertick. — 
Mit Borax leicht za eioem vitu Eisen gefárb- 
tcn Glase schmelzend. — In Phosphorsal* 
schwierig losbar so eioem im Reductioosfeuer 
rothlicheo Glase. — in Natro* nicht lósbar, 
soodero sich nur in eine rothiichgraue Masse 
umwandelud. 

• 


Nach Berzelius: 
Titansáure 46,30 

Manyanoxyd .... 2,70 

96,04 


Vor d. L. aof der Kohle unschmel*bar, 

o linr nlaWGúPolK \t*a i*<1nn/l 1/ j / li /l I" // T* ťlí* 11 ww- 
»Mtl WJrt>.>J^l. IV Cl UCHO* iff II t ) (t 1 il •* Btlllflt* 

rig zu eioem gelbeu Glase schmelzeod. — /n 
Phosphorsal* laogsam aufloslich; vordervól- 
ligen Auflosuog erscheiot das Glas im Rcduct- 
Feuer lichte roaeoroth. 

Sauren ohne Wirkung. 


Nach Hartwall in 100 

T linii on » 
1 lil 1 i E 11 . 

Tantalgaiire .... 47,75 

Ccreroxydul .... 4,68 

nebst ctivas Ziun-, Urau- 
uod Eiseooxyd. 


V. d. L. lur sich unveranderltch. — itfif 
1 Borax nnr als sehr feioes Pulver ood nach 
1 lauge fortgesetstcm Blaaen — leichter aber 

im Phosphoreal* aufloslich zu einem im Red.- 

Feoer duokelgrúneu Glase. 

Wird von Sauren nur wenig an^cgrifTen. 


Nach Berzelius m 100 
Theilen : 

Tantaháure . . , . 82,56 
Eitenoxydul .... 14,41 
Manganoxydul . . . 1,79 
"oebst Spureu von Zinnoxyd 
und Kalkcrde. 


V. d. L. fOr sich unveránderlich. — Mit Borax 
theils leicht, theils laogsam zu eioem im Red.- 
Feoer dookelgruuen Glase schmelzeod, das bei 
einigeo Var. (v. Kimito) durch die Flamme 
graulichweiss u. ooklar geílattert werdeo kaoo.— 
Mit Phosphorsalv laogsam zu eioem too Eiseo 
gefitrbteu Glase aufloslich, oder (in genissen 
Var.) auch zu eioem im Rcductioosfeucr roth 
gefarbten, das beim Abkuhlen noch iotcosiver 
wird n. aof das Vorhaodeoseyn von Wolfram- 
sáure hiozcigt. Maochcr (die Var. voo Firabo) 
gibt im RcductionHvcrsuche mit Soda aof der 
Kohle mehrere Zinnkóroer. — Mit Soda auf 
Platioblcch Maugan-Reaction gebend. 

Wird von Sauren nur weuig aogegriíTeu. — 
Mít Katihydrat gcschmolzeo eioe grfloe Masse 
gcbeod, die mit Wasser ausgelaugt, cioe sma- 
ragdgríioe Antl. gibt; Salzs. bewirkt dario ein 
gelblichweisses Prácip. (v. TaotalsSure). 


Nach Vogel in der Var. 
Ton Bodeomais: 

Eisenoxyd ...... 17,0 

Zinnoxyd 1,0 

98,0 

Nach Berzelius eothielt 
eioe Var. too Kimito : 

dieselben Bestandtheile j 

die Var. von Fimbo : 
nebcobei Zinnoxyd 16,75; 

die Var. von Broddbo : 

Zinnoxyd . . . 8,26 
Wol/ramtáure . 6,19. 

• 
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89. Pallo melan. Hd. 

Syn. Untheilbares Man/janere, 
M.j — Hartmangancr*, Br. u. 
N. ; — Schirars&eiaenstein u. 
ěcktcarser Glaskopf, W. 

Bisher nur in traubig., nicrcnf., 
staudcnf. und mancherleí stalakti- 
tischen Gestalten von krummscha- 
liger, diohter, zuweilen feinfascri- 
ger Zusammensctzung, oder in der- 
ben Massen von dichter, seltenvon 
feinkorniger Textur vorgekomraen. 

Híiufig init Brauneiscnstein als 
zicmlich verbreitctc Species an ver- 
■chiedenen Orten. 


K r y s t. - 8 y 8 1. und Sp. weder 
in Spuren. — Br. řlach muschlig bis 
uneben (bisweilen divergirend fa- 
serie). — Sprode, in scharlkantige 
Splitter zerspringend. 

H. 5 — 6. — Gu>. 4,0 — 4,2 (bis 
4,4 Br.}. 

F. bláulichschwarz, graulich- 
schwarz. — St. schwarz, oft deut- 
lich ins Braunliche. — Metallglanz 
unvollk., huchst schwach, mcist 
ganz matt, oder nur schimmernd, 
wic in der Kalte angehaucht. Ge- 
ritzt aber wird er sehr glánzend. 

Nicht magnetisch. 


30. Graumanganerz. 

Lichtei Graumanganerv, Br. (?) 

Diesc bisher noch wenig beach- 
tcte oder vielleicht roitdem Manga- 
nit vcnvechseltc Spec. muss als eine 
von diesem sehr vcrschiedene fur 
sich betrachtet werden. 

Die unsrer Beschreibungzu G run- 
dě licgenden Var. waren insge- 
sammt kryst. (pag. N ), theilweiso 
kornig- bis strahlig - blďttrig zu- 
sammengcsctzt, und kamen in an- 
schnlichen Parthien begleitet von 
Quarz, vielleicht vom Harz (?). 


Kryst. - Syst. pritmatisch. 

Sp. volík., vertic. prismatisch. — 
Br. uneben von kleincm Korné. — 
Sprode. 

//. 6 — 6,5 — Cíp. 4,8. 

F. lichte bis dunkelstahlgran. — 
St. schwarz. — Metallglanz. 

Nicht magnetisch. 


In r art en faserígen Zusammcm. 
blos scheiuhar gerínger. 


81* 11 run nit. 

S y n. Brachytype* Manganem, M. 
u. Br. /iartmanganerz, W. 

Diesc seltene Species flndet sich 
a) k r y s t. ( nae. 51, b ) derb von 
verwachsen kórniger Zusammen- 
setzung. So zu Oehrenstock bei 11- 
menau, zu Friedrichsrode, Elgcrs- 
berg in Thuringen und an cinigen 
andern Ortcn. 


Kryst. - Syst pyramidaL 

Sp. sehr volík, (pyramidal). — 
Br. uneben. — Sprode. 

//. 6,0 — 6,5.— Git. 4,8 — 4,9. 

F. dunkclbraunlich-schwarz. — 

St. schwarz, dunkclbraunlich- 
schwarz. — Glauz unvollk. mt- 
tallisch. 

Nicht magnetisch. 

- 


32. Xigrin. 

a) deutliche Kry st. noch nicht 
beobachtet. — b) Meist frei u. lose, 
in abgerundetcn Fragment on und 
gtumpfeckigen Kdrnern — als Ge- 
schiebc> cj scltener cingewach- 


Krvt. - Svst. piiramidal, 
wcnig bekannt. 

Sp. naeh einem quadrat. Prisma 
sehr deutlich. — Br. unvollk. mu- 
schlig. — Sprode. 

//. 6,5. — Gw. 4,4 — 4,5. 
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V. d. L. im Kolben ctwas Wasser gebend. — 
Vcrhalt sich soust wie Manganit (Spec. 18). — 
(Vod bei^cmcnirteinBrauneisensteiii werdenSplit- 
ter nach dem Glúhen bisweilen schwach magne- 
tisch.) 

In Sal*saure leicht lóslich; — die Aufló- 
sung gibt mit Schwefels. ein bedcutendcs Prácip. 
von schwefels. Baryt — Kalte Schwefelsáure 
wird vom Pulver sehr bald roth gcfárbt (am 
besten, wenn man die Mischung nach cinigen 
Minutcn der Wárme aussetst u. sehr wcnig mit 
Wasser verdflnnť). 



V.d. L. ira Kolben Spuren v. Wasser gebend. — 
Sonst wie Manganit (Spec. 18); nurschcint 
die Schwefels. noch viel schwieriger u. erst 
nach vielen Tagen auf seia Pulver 
wirken. 



V. d. L. im Kolben Kcin oder nur Spuren 
von Wasser. Vcrhált sich sonst wie Man- 
ganit (Spec. 18). — 

Der Schtcefelsáure ertheilt das Polver sehr 
bald eine rotlie Farbe. — In Sal%s. loalich ; 
die Ldsung *ibt mit Schwefels. cín geringes 
weisses Pricip. (von schwefels. Baryt). 



Wie Ilmcnit (folgende Spec). 



Nach Turner in lOOThci- 
len: 

Manganoorydul . . . 69,79 

Satierstoff 7,36 

Ilaryterde 16,37 

Wasser 6,20 

Kicselerde — Spur. 



Mangan 
Sauersto/T 
Spuren von 
Wasser 



in noch unbe- 

Íkannten Vcr- 
haltnisscn. 



Nach Turner in lOOThci- 
len : 

Manganoxydul , . , 86,91 

Sauerstoff 9,95 

Wasser 0,95 

Baryt 2,26 



Titansáure 86,0 

Eitenoxyd-oxydul . 14,0 



100,0 
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sen. — Stets volík, snalibar. nic vou 
dichter Structur (? bisher). 

So za Bernau in der Pfalz, zu 
Ohlapian in Siebenburgen ; im Dio- 
rit zu Ronsberg in Bdhmen und an 
einigen andern* Orten. 


r I) \\ *s.í* li Wzm rr m*»iaé vmié ainnm 

m • |scvu>ciiiTmj>} mciMi in li cincin 

Stich ins Rothliche St. schwarz. 

MetaJlglanz, mehr Fettglanz. 

Nicht magnetisch. 


8S. llmenK. 

Syn. Axotomes Eitener*, M.j — 
Tttanci.se n aus GastcÍD. 

Findet sich : a ) k r y s t . (pag. 6), 
die Kryst. cingcwachsen j — b) in 
Korném and kleinen Parthien cin- 
gesprengt. Eingewachsen in Gra- 
nit: Ilmensee bej Miask im Ural, 
ku Tvedeatrand bei Arendal, fiamle, 
Krageroe undEgersund in Norwe- 
gen ; in Talk ku Gastein in Salz- 
burg ; in Kornern mít Nigrin zu 
Klattau in BGhmen und Ohlapian in 
Siebenburgen. 


Kry st. - Sy st. rhomboedr. 

ty.nach dergeraden Kndfláclio 
Tolik. , rhomboédr. unvollk. — Br, 
musehlig. — Sprude. — 

H. 5 — 6. — Gtc. 4,6 — 4,9. 

F. eisenschwarz und braunlich- 
schwarz. — St. schwarz. — Me- 
Ullglanz suweilen unvollk. — 

Schwach, bis fast gar nicht ma- 
gnetisch. -~ 

» 


A n h a n g. 

C r i c h t o n i t. 
Syn. Titanei«en aus Dauphini 
Zu Oisans in der Dauphine' — theils 
kryst , theils in BlSltchen, in kryatal- 
liniachen Massen, und eingesprengt. 


_ , ... «... ... . . . 

Br. unvollk. und klem musehlig. bis 

uneben. — 

H. 6. - Gw. 5. (?). 

F. bl&ulichschwarz, eisenschwarz. 

nicht magnetisch. 

(Sonst ganx wie 1 1 m e n i t.) 


34. Iserln. 

Syn. Tessulares Titaneisen. 

Blos in loscn, freien, abgerunde- 
ten Kornern and kleinen stumpf- 
eckigen Geschicben von Sandkorn- 
bis etwa llaselnussgrósse, woraus 
sichsehr sclten Kryst. (pag. 4)er- 
kennen lassen. 

So im Granitsande der Iserwie- 
sc, und im Bette einiger Flusse. 

Hieher gehort aneh : 

l) Titaneisensand. 
Syn. Magnetíscher Eisensand. 

Als Sand undkleine Kdrner in Flua- 
sen ; aoch e ngen vulcan. Geateinen 
beigemengL 


Kryst. - Syst. tetsular. 

Sp. keine zu beobachteo. — Br. 
volík, musehlig. — Sprode. 

H. 6 — 6,5 Gw. 4,7 — 4,8. 

F. eisenschwarz, — St. schwarz. 
Metallglanz volík. 

Magnetisch, meist sehr stark. 

Eigenschaften des lairin. 
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* 

• 


V. d. L. fůraich unschmeMar, jcdoehetwas 
magnetisch werdend, wenn nicht schon getvcscn. 
MU Pho8phorsal% im Red. - Feucr ein blutro- 
tbcs Glas gebend, da* durch Zasatz von*ettvae 
Zino mclií grflo, oder beim A b kul. len gcbleicht 
wird, sondern seine Farbe behaJt, oder ins 
Violette verwandelt 

Auf naxxcm \\ ege wird diesea, 80 wie je- 
ue» anacrc i uancisen aadorcn crkán nt, dasn 
man das feine Polver mit conc. Salmt. kocht, 
die Aufldsung atark eindampft, dano mit viel 
Wasaer verdůnnt nnd abermals koehU Isf Ti- 
tan silure vorhanden, so wird die Flus*i*ktH 
getribt, und man erhált ein gelbliehweiaaeB 
Pracip. von Titansaure (v. K o b e 1 1). — Biatis. 
tiisenkaa giot in der Losung em blauea Pracip. 


Nach v. Kobcll eineVar. 
vím Gaetein: 

Eisenoxydul .... 36,00 

Titanitáure .... 59,00 
Manganojydul . . . 1,65 

100,90 

• 

• 


• 

Wie Ilmenit 


Nach Bor se Hat: 
TiUnsAures Eisenoxvdul in 
noch unbekamiieii Vcrh£ltui»- 


• 

Wie Ilmenit (Spec. 33). 




100,0 


Wie Ilmenit (Spec. 33). 

i 


Titansfture ♦ . • • 16,3 
Eiseooxy ! oiydal 83,8 


100,0 
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Name und Art des Vor- 
kommens. 


Kry stall - System und 
physik. Eiyettschaflen. 




2) Mcnakto. 

Syn. Menakeisenstein. 

Nur in abgcruudeten Kornern und 
aUSand bcobachtet,imThale von Me- 
nakan in Cornwatl. 

• 


Kryst. - System, unbekannt, — 
(pyramida! ?). 

Sp. nach iRichtungen, rechtwinklig, 
undeutlich. — 

H. 5,5 — 6. — Gw. 4,5 — 4i7» 

P. eisenschwarz bis stahlgrau. 

Wenig magnetisch. 




85. Mngiietelsenstelii. 

a) Kry st. (pag. 4), oft sehr 
ausgezeichnet, raeist einzcln cinge- 
waohsen, 0. in Drusen. hj Krystalli- 
uisoh blattrige Massen. cj Derb u. 
eingesprengtv. kornigcr bis dicliter 
Zusammensetz. A) !H ulmigcs : Ma- 
gnetcisenerzfjtiisenmohr) beigros- 
scr Lockerhcit and Kleinheit der 
einzelnen Individuen. 

XB. Ilňuflg kommen eingewach- 
scnc Korncr und Kry st. in Chlorit- 
schiefcr und Serpentin vor, wSh- 
rend dic dcrbcn Var. ganze Lager 
und Stocke bildcn. — Zicmlich ver- 
breitet an vcrschicdencn Orten. 


Kryst - Syst tetsular. 

Sp. nach dera Octa C der von sehr 
verschiedener Volík., hSuflg in 
schalige Zusammensetzung ůber- 
gehend. — Br. muschlig bis un- 
eben. •) — Sprode. 

II. 5,5 — 6,5. — Gw. 4,9 — 5,2. 

F. eisenschwarz. — -S7. schwarz. 
Metallglans volík. , zuweilen un- 
vollk. und fettartig. 

Stark magnetisch, ófters pola- 
riseb. 

. 

•} Sehr bezeichnend far dicse Spec. 
sind die h?ufig vorkom., nach Art 
einer Streiuandmasse gebitdeten 
fein - bi» grobkórnigen Aggrega- 
te von ebensolehem Bruche, wo- 
bei sie in sandartige Theilchen 
serschcllen. 


vra. 

• • 

• 


SO. Llvri*. 

Syn. DiprismaHsches Eisenera, 
M.j — llvait. 

«) In dentlichen Kryst (pag. 8), 
mcist zu Drusen und BQscheln vcr- 
bundcn, scltcner einzeln ein - und 
aufgewaehscn. bj derb in stangli- 
ger, strahligcr oder kfirnigcr Zu- 
sammensetzung, und eingesprengt. 

In augitischen Oestcinen mít 
Hornblendce tc. aufElba; ferner in 
Norwegcn, Sibiricn, Nordamerika ; 
Kupferbcrg in Schlcsien, auch zu 
Zschorlau in Sacliscn. 


Kryst - Syst prismat. 

Sp. unvollk. (basisch und ein- 
fach vertic). — Br. muschlig bis 
uneben. — Sprode. — 

H. 5,5 — 6. — Gw. 3,9 — 4,2. 

F. sam met - , pech -, rahen - , 
graulichsch bráunlichscliwarz. — 
St. schwarz. — Mctallartigcr Fctt- 
glanz. 

IMcnt magnetiscn. 




31 • Iranpeclierz* 

Syn. Pec ku ran. — CntheUbares 
Uraner*, M. 

Nur in derben opalartigen Mas- 
sen, oderniercnf., jsuwcilcn krumm- 
bliittrig und schalig zusammenge- 


Kryst - Syst. und Sp. nicht 
beobachtet. 

Br. flachmnschlig bis uneben.— 
Sprode. 

//. 6,5.— Gw. 6,3 — 6,5. 
F. Miminet pech rahen-. 
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Chemische Eigenschaften. 


Verhaiten gegen Keagentien. 


Bestandtheile. 


Wie 11 měnit (Spec. 33). 


Titananure . . . . 43,5 
Eiienoxyd.oxydul 56,5 


100,0 

• 


V. d.L. fQr sich unveránderlich ; magnetisch 
bleibend. - Im Kolben kein Wasscr. - MU 
Borax und Phošphorxats in der Oxydations- 
Klamme zu cínem dunkclrothcn Glase schmel- 
send, das beim Abkňhlen gclblich wird; im 
Reduct - Feuer ein bouteillengruncs Glas ge- 
beod, das sich beim Abkuhlen bleicht, und fast 
ganz farblos wird, wenn nor wcnig von der 
Probe sugesetzt wurde. 

ML Den xuwctlen vorkommenden Titan- oder 
Chromgchall erkennt man daran, dass dic Pro- 
oe mit rnospnorsaiz im ticuuct. — r euer cín 
rothes oder grQnes Glas gibt, welche Reaction 
durch Zagabe von Zinn sehr verstiirkt wird. 

In Sat*9. aafldslich. — In der Lósung gibt 
blaasaares Eisenk&Ji ein reichliches blaues 
Praeip. 




100,0 

Oder auch : 
Eiseno.ryd 60,0 


100,0 

• 

* 


P 1 1 1 1 

V. d. L. sich etwas aufblasend, knisternd 
und rahig a. leioht za einer eisenschwarsen, 
magnetischrn Perle schtnelaend. — Mit Borax 
za einem von Eisen gefarbten Glase schmel- 
jcend. — Mit Phoapkorsafa unter Ausschei- 
dang cines Kiesclskelettes zerlegbar. 

In Satxsáure ist das Poher mit Hintcrlas- 
song einer volík. Gallcrte lóslich; — blausau- 
res Eisenkali bcvrirkt ein reichliches blaues 
Prácip. 


Nach L. G mel in: 
Eisenoxydul .... 56,5 


100,0 

• 

• 


V. d. L. far sich unteranderfich. — Mit 
Borax und Pho*phorsalx im Oxvdat. - Feuer 
gelbe, im Reduct. - Feuer grůne Glfiser gebend. 

In Salpeter*. zuř gelben FlQssigkeit lóslich, 
worin Aetzammoniak ein schwefelgclbes, — 
blaus. Eisenkali ein braunrothes Prácip. bcwirkt. 


Im reinsten Zustande 
Vranovy dul: 

Sauerttoff. 


100,00 



9 
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kommcns. 


Krystall - System und 
physik. Eigenschaften. 




seUt; eingesprangt. — AufSilber- 
und Zinngňngen im Urgebirge. — 
Joachimsthal, Schneeberg, und an 
einigen andcrn Ortrn. 


schwarz. — St. grflnlichschwarz, 
schwarz. - Metallahnlichcr Fett- 
glanz. 

Nicht magnetisch. 




3§. Arsenikkies. 

Prismatischer Arseuikkie* M.; 

Mispickel. 

aj Kry st. (pag. 9), auř-oder 
cingewachscn, und in Drusen. b) 
Dcrb und eingesprcngt ; Zusam- 
mensttznng: vcrworren stinglig, 
kornig bia dicht. Auf Gangen und 
Lagern oder eingesprcngt in ver- i 
schiedenen Gestcinen mit Zinnerz, 
Wolfram, Flusspath u. s. w., ziem- 
lich verbreitet. 


Kryst-Syst. prisma tisch. 

Sp. vertic. prism., ziemlich deut- 
lich. — Br. uneben von kleinem 
Korné. — Spróde. — 

H. 5,5 — 6. — Gw. 6,2. 

F. silberwciss bis fast lichte 
stahlgrau; selten schwach gelbiich 
oder graulich angclaufen — St. 
graulichschwarz. 

\ //. Am Stahlc fast iromer Fun- 
ken erchend, mit und oline JBSrlidhun^ 

XX \^ 11 ^ v- * r w mm ' i i ■ • • ■ w w ■ • \s • m mm w m m mm. mm m9 m/m 

des Glanzes. 

■ 


i n h A n rr 
39. (Rlanzarsenlkkles. Br. 

Syn. Axotomer Arsenikkies, M. 

Kry st. (pag. 9); derb, klcin- 
kórnig. In Knrnthen und Schlcsien. 


Sp. ( basiscti ) volík. 

H. 5 — 5,5. — Gw. 7,0 — 7,3. 

(Sonst wie Arsenikkies.) 


lo. Speiskobalt. 

Syn. Octaědrischer Kobaltkies,M. 
Weisser Speiskobalt. N. 

a) Deutlich kry st, (pag. 4), 
meist aurgewachscn, in Druscn ; bj 
ausgezeichnet gestricktc. staudenf., 
auch spicgeligc Gestalten ; c) dcrb 
und eingesprcngt von kórniger und 
dichter Zusaminensctzung. 

So aufGangcn im iiltern Gcbirge, 
hSuflg mit gedieg. Silber und Ku- 
. pfererzen ; vorzůgl. aber mit gedieg. 
Wismuth, mit dem eroft so durch- 
mengt ist, dass dic Bcstimmung sehr 
erschwert wird. — An verschiede- 
nen Orten,vorzuglieh im Erzgebirge. 


KrysU-Syst. tessular. 

Sp. hcxaedrisch, hochst unvollk. 
Br. uneben von kleinem Korné. — 
Sprdde. — 

//. 5,5. — Gw. 6,4, — 6,6. 

/ '. sinnweiss bis lichte stahlgrau, 
ofl schon bunt, roth und blau ange- 
laufen (taubenhalsig). — St. grau- 
lichschwarz. 

i\B. Am Stahle im rcinen Zu- 
stande nic Funken gebend, aber da- 
bei sehdnen Glanz annehmend. 


Anmerkung. Hielicr auch der soge- 
nannte : graue Speiskobalt. 
Dcrb eingesprengt, rdhrenforniig 
uud atanglig. 


Gw. 6-6,2.* - Mr. eben. 

F. stahlgrau, mcist bunt oder gmu- 
lichschwars angelaulen, letzteres mit 
Veriu*t de§ Glanzes. — Gerittle Stel- 
len sehr glaur.end. 
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Chemische Eigenschaflen. 



Verhalten gegen Reagentien. 



Bestandtheile. 



V. d. L. avf Kohle starke Arsenikdampfe 
entwickelnd, danu leicht zuř schwarzen Kugel 
schmelzend, die kaum entstandcn, schon atark | 
magnetiach ist. (Manchc Var. verku i stern an- 
fanga heftig, andere par nicht.) — Dem Bo- 
raxglase ertheilt er die crfinc Farbe de8 Ei- 
aenoxydea. — Im Kot hen an Tanga ein rdthlich- 
braunes o. schwarzliches Sobi. , dann ein me- 
tallísches graulichweissea ron Arsenik gebend. 

In cnvármter Safpeters. mit Ausscheid. v. 
Schwefel u. arsenichter Sinre loslich. AeU- 
ammoniak eibt ein rolhbraanea Práoip. ; aalsa. 
Baryt ein hanflgea weiasea. — (In kalter Sal- 
peters. ohne aichtbare \ eranderung, endlich aber 
langsam sich aufloseod.) 



W\e Arsenikkies — jedoeh nach dera Ver- 
jagen des Araenika nor schwer u. unvollk. 
schmelzend. — Im Kolben aublin.irt aich blos 
Arsenik graulich u. metallisch- glinzend. 



Schon in der Kerzenflamme starke Arsenik- 
dampfe auastoasend, (Araeiiikkiea šicht oder 
nor achwach). 

V. d. L. anf Kohle Btarke Arsenikdámpfe 
entwickelnd, o. zn einer grauliehachwarzen Ku- 
gel schmelzend, welche nach langerein Glulicn 
etwaa, seltener gar nicht magnetisch wird. — 
Mit Borax o. Phosphorsal* geben schon achr 
geringe Mcngcn schonc saphirblauc GlSser. — 
Im Glasrohre blos ein weisses Subl. y. afse- 
nichter Saure gebend. — Im Kolben snblimirt 
aich blos Arsenik raetalliach. 

In Salpeters. achon in der Kalte sogleich 
nnter schwachera Aufbrausen sich aufloscnd. 
In der Wárme schncller a. heftiger anter Aus- 
scheidung von arsenichter Suure. — Salzs. Ba- 
ryt gibt keín o. ein sehr geringes weisses 
Pracíp. 



Nach L. Gmelin: 

FAsen 33,3 

Arsenik .... 46,9 
Schwefel .... 19,8 



100,0 

KB. Mancher ist sil- 
berhaltig — sogcnanntes 
Weisscrz (vonBráunsdorf). 



Nach Ker sten in lOOThl.: 

Eisen . , . . . 32,35 
Ar.tr nik .... 65,88 
Schwefel . . . 1,77 



Nach L. Gmelin : 

Arsenik 72,4 

Kobalt *7,6 



100,0 

Doch gewohnlich etwas 
K i sen o. Spořen von Schwe- 
fel cnthaltend. 
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kommens. 


Krystuli - System und 
physik. Eigettschaften. 




41. Glanzkobalt. 

Syn. Ilexaedr. Kobaltkies,M. 

Findct si ch als zicmlich seltene 
Species: 

a) gcwohnlich kryst (pag. 3) ; 
die Kryst einzein oder in kleinen 
Gruppcn eingewachsen , oft frei a. 
lo*eeanz auszebildet, seltcnaufcc- 
wachsen; 6) derb a. eingesprengt, 
von korniger Zusammensetzang. 

Auf Lagcrn im áltern Gebirge : 
In Schweden, Norwegen und za 
Querbach iu Schlcsien. 


Kryst - Syst tessular. (he- 
mifidr. parallelflitchig). — 

Sp. hcxaCdrisch, volík. — Br. 
unvolik. muschlig bis uneben. — 
Sprode. — 

//. 5,5. — Gw. 6,1, — 6,3. 

F. rothlich-silberweiss *)j oft 
rothlichgrau angelaufen. — St. 
grauliohschwarz. 


*) Sehr Shnlich den gedieg.!WismuU» 
o. ziemlich kupferhlltigem Silber. 


12. Kobaliklea.JV. und/,. 

Syn. Schwefelkobalt. — Kobalt- 
alan*. 

Findet sich als eine seltene 
Species : 

o^kry stall. (pag. Ojéjderb 
von korniger Zusammensetzung. 

Aul I<!tQF*oi*n vil H i i\ A 'i p li \* t i ti n in 

Aui xjttj£iiii zu r» i uua ni > iian in 

Schweden, und auf Gángen zu Mu- 
sen im Siegen'schen (hier mit Ku- 
pfer - und Schwefelkies, Fahlerz, 
Bleiglanz etc). 


Kryst-Syst tessulmr. (ho- 
moSdr.). 

Sp. Spurcn davon (octařdr.) — 
Br. muschlig — uneben. — Sprode. 

//. 6 — 6. — Gw. 4,9 — 5. 

F. zwischen zinnweiss und lichte 
stahlgrau (oberfláchlich, oft gelb- 
lich oder blass kupferroth ange- 
laufen). — St. graulich schwarz. 


43. *ickelfflani. 

Syn. Aickelarsenikglana ; — 
Weisses Mckeler*. 

Findet sich als sehr seltene 
Species : 

* 

a) in sehr kl. Kry st (pag. 4), 
Bcltenj b) gewohnlich in kdrnig- 
blSttrigen Massen. — Zu Loos in 
Ilclsinglandin Schweden, angeblich 
auch zu Kbcrsdorf im Reussischen 
und bei Harzgerode am Har*. 

- 


Kryst. - Syst tessular. (he- 
mifldr. parallelňachig.). - 

Sp, hexařdrisch , ziemlich deut- 
lich. — Br. uneben, meist klein und 
feinkdrnig. — Sprode. 

//. ft _ 6. — Gw. 6,0 — 6,2. 

F. lichte bleigrauinsZinnweisse 
(oft bunt angelaufen). — St. graa- 
lichschwarz. 

• 

• 
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Chemische Eigenschaffen. 


Verhalten gegen Reagentien. 


1 Bestandtheíle. 


V. d. L. auf Kohle v. mit FIQssen hehan- 
delt wie das Vorhergehende — nebst schwa- 
chcm Geruch nach schweflichter Sáure. — Im 
Glaarohre ncbst der arsenichten Siure (ala 
weisses Sobi.) noch Entwicklung des Gero- 

flips V. srhwrflÍrliíř*p Snitr* tm St nik*** 

cín gelbbraunes Subl. *. Schwefelarsenik. 

In der Sa/peters. in der Warme loslich au 
einer schon rothcn FlGssigkeit, mit Ausstchei- 
dung v. Schwefel n. ar6enichter Sáure, welehe 

d. L. xn erkennen sind. — In der Aufl. gibt 
salta. Baryt ein starkes, weiascs Prácip. 

• 


Nach L. Graelin: 

Kobalt 34,9 

Schwefel .... 19,3 

100 0 

Doch wird fast immcr 
ein kl. Theil ron kobalt 
durch Eisen erseiat. 


V. d. L. rasch erhitat verknisternd. — Auf 

Kohle den Gerách v. schwefelichtcr Sáure ent- 

wickelnd, u. dabei einc bláuliehe Flamme ge- 

hcnd. (Kein Arsenikgerach — ausser zufál- 

lig, achwaeh.) Er schmilzt za einer inncrlich 

bronzirclben. áusserlirh RtaMa-ranan ir n »i 
■ivu^vkdh) «uoacriiou sianigraucn niifei, wci- 

che meist ctwas magnetisch ist. — Mit Borax 

o. Phogphortal* saphirblaue Gláser. — Im 

Glasrohre Gerách nach schweflichter Sáure. — 

Im Kolben ein gelbes Sub!, v. Schwcfcl. — 

In Salpeten. in der Warme leieht loslich, 
bloss mit Ausscheidung y. Schwefel. — Salzs. 
Baryt bewirkt ein háufiges weisses Prácip. 


Nach L. Gmelin: 

Kobalt 64,4 

Schwefel .... 35,6 

100,0 

1,11 |S1 mii ciwas rjisen 
und Spurcn ron Kupfervcr- 
unreinigt. 


V. d. L. muf Kohle schmelxend nnter Ge- 
ruch v. areenichter u. sehweflichter Sáure. — 
Nach langem Schmelaen erst im Oxydations-, 
dann aber im Red.-Feuer auf Kohle, wird das 
Korn magnetisch (wegen Reduction v.Nickel).— 
tm Gfasrohre arsenichte u. achweflichte Saure 
entwickclnd. — Im Kolben verknistcrnd, u. 
viel gelbbrauncs Subl. v. Schwefelarsenik ge- 
bend; die gegluhte Probe šicht wie Kupfer- 
nickel aus, u. gibt mit Flůssen dieselbcn Re- 
actionen. — (MU Borax gewóhnlich auch ein 
saphirblaues Glas wegen sufillig. Kobaltgchalt.) 

In Salpeter*. mit Ausschcid. r. arscnichter 
Saure u. Schwefel aur apfelgrúnen Fliissigk. 
loslich, worin salss. Baryt ein starko ■ weissc* 
Prácip. gibt. — Aetzammoniak gibt ein apfcl- 
grQnes Prácip., u. im Uiberschusse cíne saphir- 
blaue Losung. 


Nach v. Kobell: 

Arsenik .... 45,16 
Schwefel . . . 19,33 

100,00 

Meist mit ctwas Eiscn- 
gchalt nebst Spuren von 
Kobalt. 

■ 

. 
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Name und Art des Vor- 
kommens. 


Kryst all - System und 
pfiysik. Eigenschaften, 




1 I. IVickelantiíMonKlanz. 

Syn. Xickef.ipiesjt/jlanser* ; — 
Antimonnickelkies, Br. 

Dicse sehr seltene Species fin- 
det man : 

a) kryst. sehr selten (pag. 4) ; 
l ) in r i - 1 in kleinen, derben Mansen 
mil bláttriger Textur. — Auf eini- 
gen kobaltfuhrenden Giingcn im 
Siegenschcn u. zu Kbersdorf im 
Reussischen. 


Kryst. -Syst. tessular. 

Sp. hexačdr. volík. — Br. un- 
eben. — Sprode. 

//. 5,0 — 5.5. — Gw. 6,2 — 6,5. 

/•' bleigrau ins Stahlgraue 
(schwárzlich - bleigrau bis cisen- 
schwarz angelaufenj. — »S'/. grau- 
lichschwarz. 


X. 


• 14upfernickel« 

Syn. \ickelkies. N. und Br. 
Findct sich : 

a) hoclist scltm in undeutlichen 
Kryst. (pag. 9); b) fast imraer 
derb und eingesprengt ; c ) in halb- 
kuglichen, traubenf., nicrenf., stau- 
denf. und gestrickten Masscn. 

Ziemlich háuflg auf Kobalt- und 
Silbcrgiin^en an vcrscliiedcncn Or- 
tcu, insbesondere im Erzgebirge. 


KrysL-Syst. angebl. prism. 

Sp. Spuren nach unbekannten 
Richtungen. Br. uneben von grobem 
und kleincm Korné. — Sprode. 

//. 5 — 5,5. — Gw. 7,5. — 7,7. 

F. kupfcrroth, doch meist etwas 
lichte, auch gelblichkuprerroth, oft 
braun und schwarz anlaufend. — 
St. schwarz , braunlichschwarz. 

Nicht raagnetisch. 


46. Sctiwerelkie*. 

Syn. Tesšularer Eiscnkies, M.; 
EisenkieSy L« 

Kindet sich : 

a) k r y s t al 1. — sehr háuflg ; — 
dic Kryst. (pa?. '.\ ) theils einzeln 
aufgcwacliscn, oder zu Druscn und 
kusligen >1assen gruppirt, theils 
eingewacliscn und vollig ausgcbil- 
det; b) derb in kúrniger bis dich- 
ter Zusammcnsct. : cingreRprenjrt. c ) 
In nierenf., knolligcn, kugligen Ue- 
stalten. 

So eingewachscn, oder auf La- 
gern und Gíingen fast alter Forma- 
tionen an den verschiedensten Ortcn. 


Kryst. -Syst. tettular. (he- 

miPdr. parallclíl.). 

Sp. (hexaódr. und octaíWlr.) meist 
unvnllk. bis hochst unvollk. — Br. 
uneben ins Kornizc, selten ins Mu- 
schlicc. — Sprode. 

//. 6 — 6,5. — Gtr. 4,9 — 5,1. 

F. spcisgelb, zuwcilcn insGold- 
gelbe gencigt, oft braun oder bunt 
anzelaufen. — »S7. schwarz, eigent- 
lich bráunlichschuarz. — 

^.f * 1 A A " 1 

rw-ht magnctisch. 
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Chemische Eigenschaflen. 


Verhaltc^n gegeii Reagentien. 


Bestandtheile. 


V. d. L. auf Kohle leicht schmelr.end o. vid 
Anťtmondampfe entwickclod. Znweilen mitSpu- 
ren y. Arsenik. Nach anhaltcndem Schmelxen 
wic Nickclglanz. — Mit Borax meist keinc 
Reaction von Kobalt. — tm Glasrohrc nebst 
Gcruch nach schweflichtcr Siiurc starke Anti- 
iuo»d;lmpl'e cntwickclnd, u. cin weissliches Subl. 
gebend, wclchcs leicht durch Erhitzcn diescr 
Stelle wieder verlluchtigt u. auf eine audere 
Stelle gejagt wird. 

In Salpelcre. lóslich, mit AufiScheid. v. Schwe- 
fel a. Antimonoxyd. Die apfclgrfine Los. wird 
durch tiberschussiges Ammoniak violett gefarbt, 
a. durch Alkalien grůn gefšllt — Salzs. Baryt 
gibt ein Btarkes weisses Prácip. 


Nach II. Rose: 

Antimon . . . 55,76 
Schwefel . . . 15.98 


99,10 

Zuweilen mit etwas Ar- 
senik veruoreinigt. 

• 


V. d. L. auf Kohle starko Arscnikdámpfe 
gebend, u. zum weisslichen Metallkorne schmcl- 
zend, das mit Soda u. etwas Borax geschmol- 
zen roagnetisch wird. — In der Glatróhre 
vicl weisses Subl. gebend (arsenichte Sáure), 
o. za einer grůnlichen, erdigen Masse wer- 
dend. — tm Kolben ein metallglinzendes Subl. 
(Arsenik}. 

Satpeterš. lost das Pulver schon in der 
Kalte untcr augenblicklichem Brausen za einer 
apfelgrůnen FIQssigkeit, so dass dic Silure bei- 
nahe auf der Stelle um dic Probe grůn za 
werden beginnt. lai Rflckstande bleibt arse- 
nichte Sáure. — In der Aufl. gibt salzs. Baryt 
kein Prácip., oder doch nur Spuren. 


Nach Strohmeyer: 

Niekel .... 44,0 
Arsenik . . . 56,0 

100,0 

Mit Spořen von Kobalt, ; 
Eisen, Blei and Schwefel. 

NB. Der Namc Kupfer- i 
nickel kommt her von der 
Farbe, wegen der man es 
ehemals fruchtlos aaf Ku- 
pfer verarbeitete. 

* 


V. d. L. auf Kohle brennt er ira Oxyd.- 
Feacr mit bluulicher Flammc, u. entwickclt 
einen starken (ieruch nach seli weflichter Silure. 
Im lieduct - Keucr schmilzt er zu einer schwňrz- 
lichen Kusel, welchc sehr stark voin Magneto 
sezogen wird. — In der Glatrohre blos schwef- 
lichte sruirc entwickelnd. — tm Kolben gibt 
er Schwefel ala Sublimat. 

in pfii v «• m ucr nuiiv Ktiiir niiiituiii c 

Veránderung ; in der YYarme lóslich mit Aus- 
scheidung v. Schwefel. In der l<osung bewirkt 
salzs. Baryt soglcich , ein hiuflges weisses 
Prácip., — blaus. Eisenkali ein reichliches 
blaues. — Von &/*#. wird er nieht merklich 
angcgrifTen. 

< 


Eieen 45,76 

Schwefel . . . 54,24 

100,00 

A n merk. Manche Var. 
verwktert u. verwandclt sich 
ín ■chwefels. Eísenoxydul (o. 
Eisciivitriolj; manche in Kisen- 
oxydbydrat (oder Brauueisen- 
steiu), letzteres mit Beibehal- 
lung der Porm. 

» 


• 
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47. Strahlkies. L. 

Syn. Prismatischer Eisenkies, 
M.j — Wasserkies, lid. 

Ziemlich verbreitet: 

a) kry stall. (pn<r. 9*), sehr 
hfiuílg. 6^ In mancherlei Gruppi- 
rungsgestalten, als : kuglig, trau- 
big, niercnf., stalaktitisch und roh- 
renfórmig, mit drusiger Oberílache, 
strahliger bis faseriger Textur, v. 
dfters krummscltaligcr Ablosung. 
ci Derb von kornigcr Structur und 
unebcncm Hruche. 

Hierauf beruht dic altubliche Un- 
terscheidung folgcndcr Var. : 

1) Strahlkiea; einfache , aicht 
swiNingtarlige Kryst , meistin Drusen. 
oder in die unter i !> ; ^cnannten Grup- 
pirungsgestalten verschmolzen. 

2) Speerkict, jene speerupitten 
Rhnlichen Kryst , die aus Zwillingen, 
Drillingen etc. bestehen. 

3) Kamtnkies, einfache o. Zwil- 
lingskryst. in hahneukammahnlichen 
Aggrcgalen. 

4) Leberkie*. Komnat vor iheils 
in ťseudoroorphosen (pag. 6) ; — theiU 
in knolligen, nierenf. und kugligen Ag- 
grcgalen. 


Kryst-Syst. prismat, (und 
diess ist fast der cinzige Unter- 
schicd von der vorígen Species). 

Sp. vertic. prismatisch, ziemlich 
volík. — ,Br. uneben. — Sprode. — 

//. 6 - 6,5. - Oir. 4,6 - 4,9. 

F. speisgelb, graulich- o. grun- 
lich - speisgelb. — St. schwarz. 

Nicht maguetisch. 

t 

• 

NB. Leberkie*. F. Mittel zwl- 
schen speisgelb und »t*hl«rau. — Glans 
meist sehr achwach, und matu 


1 


48. Magnetkles. 

Syn. Rhomboédrischer Eisen- 
kies, M.j — Leberkies, L. 

Findctsich? 

a) sehr seltcn deutlich krystall. 
^pag. « j , oj g,c\» u li ii i ic ii aero una 
eingesprcngt, in korniger bis dich- 
tcr Zusammenselzung — erstere 
cum Theil mit grossbláttrigcn und 
spaltbaren Individuen. 


Kryst-Syst. rhomboédr. 

Sp. nach der geraden Endflacht 
ziemlich volík. — Br. muschlig bis 
uneben. — Sprode. 

//. 3,5 — 4,5. — Cit. 4,5 — 4,7. 

F. bronzgclb, speisgelb ins Ku- 
pferrothe (pewohnlich tombak- 
braun angelaufen). — St. schwarz. 

Magnetisch, moist ziemlich stark. 

• 




4f». ttiipferkles. 

Sy n. Pyramidaler Kupferkies, M. 

Diese ziemlich verbrcitete Spe- 
cies findet sich : . 

a) krystall. (pag. 5). Die 
Kry stalle meist klein, und durch 


Kryst - Syst. pyramidal. 
(hemiedr). 

Sp. oft ziemlich volík., pyrami- 
dal. — Br. muschlig bis uneben 
von kleinem Korn. — Etwas sprode. 

//. 3,5 — 4. — Gtc. 4,1 — 4,3. 

F. mcssinggclb, háufig buntan- 
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Chemische Eigenschaften. 


Verhalten gegen Reagentien. 


Bestandtheile. 


Vcrhnlt sich im Feuer und in Saoren ganr. in> 
Schwefelkies (Spec. 40), von deui er chemisch 
gar nicht verschieden ist. 

• 

* 


Viillig wie Schwtfelkie*. 

A n merk. Uuterlicgt dem 
Verwittern im <rn Grade, 
u. verwandelt sich ara haufig- 
sten in sc hwefcls. Eiseroxy- 
dul, seltener in fiiseuoxyd- 
hydraL 

• 

• 


V. d. L. auf ho hle im Oxydat - Feuer 
sehwefliehte Sáare entwickelnd, im Reduct.- 
Feaer sur schwarzen magnetischen Schlacke 
schmclsend. — im Kotben keine VerSnderang. 
kcin Sublinmt. - {Soust wie pag. 34 K.) 

Ist in Salzs. grosstentheils mit Entwicklung 
vnn SehwefelwasserstofTgas aufldslich. — Blaos. 
Eiseakali gibt in der Losung cin rcichlichcs 
blaaes Prácip. 


Eiten ...... 59,6 

Schteefel .... 40,4 

100,0 


V. i, L. muf Kohle verknistert er gwóhn- 
lich, a. schmilzt dann leicht unter Entwicklung 
von schweflichter SSure su einer stahlgranen, 
sproden Kugel , welche magnetisch ist. Mit 
Sul**, befeuchtet fárbt diese Kugel die Flám- 
me schnu blau. — Die gut geróstete Probe 
mit Borax geschmolzen, gibt bei nochmsligem 


Kuyfer .... 35 

Schteefel .... 35 
100 



iO 
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wicderholte Zwillingsbildung und 
Verzerrung undcutlich, einze!n auf- 
gcwachsen, oder in Drusen grup- 
pirt. b) In traubigen, nierenC und 
stalaktit. Gestaltcn. c) Ara hau- 
flgsten derb und eingesprengt. 

Uiberhaupt auf Gángen und La- 
gern mít anderen Kupfererzcn ctc. 
an verschiedenen Orten. 


gelaufen, und zwar verschiedena 
Krystallflachen verschieden, roth, 
blau, grún. — St. grúnlichschwarz, 
dunkel schwarzgrún. 




&O. Buntkupferen. 

S y n. Oclaedr. Kupferkie*, M. 
Pindet sich : 

a) kry st., hóchst scUcn (pag. 
2)j y gcwóhnlich derb, einge- 
sprengt, und in Platten von kórni- 
ger bis dichter Zusamraensctzung. 

So auf Lagern und Gángen mit 
Kupfcrkies etc. an verschied. Orten. 


Kryst. - Syst. tettular. 

Sp. octaédr., hóchst unvollk. «— 
Br. kleinmuschlig bis uneben. — 
Wenig milde. 

H 3.— Gw. 4,9 — 5,1. 

F. kupferroth ins Gelbe, oder 
eigentlich zwischen bronzgelb und 
kupferroth — aber fast stets bunt 
anlaufend , /.umal colombinroth, 
viol - und lazurblau (was auch auf 
frischen Bruchfláchen bald zu be- 
obachten). — St. schwarz. 




&1. Haarklei. 

Syn. Schwefelnickel. 

Findet sich nurinzarten, einzcln 
oder búschel-und nesterweisc zu- 
samincnrehaultcii, haar- u. nadelf. 
Krystallen (daher der Name). — 

So als Seltcnheit zu Joachims- 
thal und ani Westerwalde auf GSn- 
gen in Uneis und Grauwacke. 


K r y s t. - S y s t. nicht bestirain- 
bar (pritm. ?). — Sprodc. — 

//. (ungefálir) 3,0. — Gw.* 
F. messinggelb ins Spcisgclbe, 
zuweilen graulich, auch bunt ange- 
laufcn. — St. schwarz (bcim Zer- 
rciben der Nadeln). 


11 


&S. Hternberglti 

Kam als grosse Seltenhcit ehc- 
mals blos zu Joachimsthal vor, u. z. : 

a) k r y s t. (pag. 9) ; dtc tafelart. 
Kryst. zu mehreren unregclmňssig 
zusaramengewachsen, und miteiner 
ihrer Seitcn aufsitzend ; daher ro- 

a»nf ÍJ nutnou und Knvpln tíMAmmi • 
bciii. v»iu|>|ívii unii, nunciu iiiinciiu , 

b) derb, gcwóhnlich Tom Ansehen 
eines grosskdrnigcn Glimmers. — 
Meist mit Iloi h gul den und anderen 
Silbercrzen. 

i ' ———————— 


Kryst - Syst. prismatiščh. 

Sp. sehr volík., nach der End- 
řlache. — Br. nicht wahrnehmbar. 
Dunne Bláttchcn volík, biegsam. 
Schr milde. — 

H. 1 — 1,5. Gw. 4,1. (Hdgr.1. 

F. dunkel - tombakbraun (etwas 
dunklrr als IVlagnctkies J, ort aai 
den PlSchen violblau angelaafen. — 
St. schwarz. 
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Chemische Eigenschaflen. 


Verhalten gegen Reagentien. 


Bestandtheile. 


Umschraelzen init Sod* zuletzt ein Kupfer- 
koni. — (jfrea«tion v. Schwefel wie pag. 34 E.) 

In Salpeters. in der Wšrme nnter Entwick- 
luni rothtr Dámpfc u. Ausscheid. v. Schwefel 
loslich tur grflnlichen o. himmelblaaen FKtesigk., 
weleher Aetzamraoniak im Uiberschusse einc 
schon lazurblauc Fárbung ertheilt, wahrend zu- 
gleich Eiseaoxyd als braunrothes Prácip. xu 
Bodcn fillt. — Ein in die Lds. gebrachtes 
Eiseostabchen scheidet das Kapfer metallisch 
aus. — Salzs. bewirkt kein Prácip. 


• 

t 


V.d. L. auf der Kohle nicht vcrknistcrnd. — 
i Verbilt sich soust ganz wie Kapferkies 
I (Spec. 19), voň dem er nor durch sein Mi- 
schungsverháltniss verschieden. 

* 


Kupfer • • % • • 63,0 

Eišen 13,3 

Schwefel .... 23,7 

100,0 

* 


V. d. L. auf Kohle sehmilat er zu einer 
sehwarzen roagnetischen Perle, die als zu- 
sammengeMnterte, geschmeidige Mas se reincs 
Nickel ist. — Die ge*chmol*ene Perle mit 
Salzs. befeuchtet, firbt die Flamrue nicht mcrk- 
lich. — CSonst wie pag. 34 E.) 

Salpctcrs. wirkt wenig auf das Pulver. — 
In Kónigewaeter loslich. — Die grdnlicheLds. 
gibt mit Kalilaoge ein grunliches Prácip. j Salzs. 
bewirkt keines. 


Nach Arvedson in 100 

Nickel 64,8 

Schwefel . . . . 35,3 
100,0 


V. d. L. muf Kohle unter Schwcfelgeruchzn 
einer stark magnetischen Kugel schmelzend, 
welche meist hohl ist, eine krystallinische 
Oberfláche zeigt, u. mit mctallischem Silbcr 
bedeckt ist. Diese Perle mit Sal*e. befeuch- 
tet, fárbt die Flamme nicht. — Mit Borax 
ein von Eisen grun gefSrbtes Glas. — (Sonst 
Reaction v. Schwefcl wie pag. 34 E.) 

In Salpeterš. nnter Ausscheid. ▼. Schwefel 
loslich. Salzs. bewirkt' ein weisses Prácip. 
von Chlorsilber, welches amLichte bald schwárz- 
lich-violett wird. 


Analyse naeh Zippe: 

Sitber 33,2 

Eieen ..... 36,0 
Schwefel . . . 30,0 

• 
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TlapneťKirs. 

(Siehe Spec. 48). 




XII. 


53. Amalgam. 

Syn. Merkunilber, Br., — Z>o- 
decaědriacher Merkur, M. 

Diese seltene Spec. flndet sich: 

a) theils in (meist aufgewachse- 
nen) Kryst. (pag.2)> o) in dpi. 
kugligen Masscn,5ft Trummern und 
Platten, angeflogefj derb und 
eingesprengt. (Nie strahlig oder 
blattrig.) 

Meist mit Quecksilber und Zin- 
nober (Spanien, Ungarn, Zwey- 
brucken.) 


Kryst. - Syst. tessular. 

Sp. spnrenweise (dodecafidr.). — 
Br. muschlig bis uneben. — Wenig 
sprodc ; etwas schwer zerbrcchlich, 
zuweilen knirschend nach Art gc- 
frorner Wňsche. — Geritzt oder 
beschnitten wie Sílber spicgelglun- 
zend, and fast etwas geschmeidig. — 

//. 1 — 3,5. — Gtc. 13,7 — 14.1. 

/ '. silberweiss, wcnig oder nicht 
anlaufend. — St. silberweiss, zinn- 
weiss. volík, mctallglunzend, daher 
cine Bisquittplatte gleichsam ver- 
silbernd. 


- 


5-1. AntimoHsilber. 

Syn. Spicssglassilber, W. 

Diese etwas seltene Species 

flndet sich : 
a) k r y s t. (pag. 1 0) ; die Kry st. 
einseln auf - und ein auch durch- 
einander g ewachsen ; bj theils in 
dQnnen Platten , knollig, nierenf.j 
cj derb und eingesprengt in kornig. 
uu 1 sira li lig — oiaiin gcr «us»iuium 
setzung. (Auf Silbergángen.) 

NB. Z. Th. gehort hieher dat Arae- 
nik-Silber. (Siehe gedieg. Arsenik.— 
Spec. 66. Anh«ng). 


Kryst. - Syst. prismat. 

Sp. nach dem zweiten horiz. Pris. 
und der geraden Endflache deutlich j 
vertic. prismatisch unvollk. — Br. 
uneben fast ins Hakige. — Wenig 
sprode, fast milde. Geritit oder be- 
schnitten sehr glanzend. Anlage 
zu Geschmeidigkeit. — 

H. 3,5. — Gu>. 9,4 — 9,8. 

F. silberweiss ; haufig gelb, braun 
und schwarz anlaufend. — St. fast 
unverindert, metallglánzend, zinn- 
weiss, ins Graulichsilberweissc ; 
daher eine Porzellanplatte gleich- 
sam versilbernd. 


XIII. 


55. Ciediegen Antimon. 

Syn. Gedieg. Spiessglas, W. 

Findet sich als ziemlich seltene 
Species nicht krystall., sondern : 

a) dcrbineckigkornigen Aggre- 
gaten; b) in traubig. und niercnf. 
Gcstalten mit krummschaligcn Ab- 
ISsungen und feingckdrnter Ober- 
flúche. 

KB. Nie faserig, strahlig oder 
blattrig. — 

So šumal mit andercn Antimon- 
riv.pn, Zinkblende etc. in der Dau- 
phiné, zu Andreasbcrg ara Hars ; 
Przibram in Bohmcn. 


Kryst. - Syst. rhomboědr. 
(bisher nur an kunstlichen Kryst. 
bcobachtet). — 

Sp. basisch sehr,rhomboCdr. we- 
niger volík. — Br. in den Aggre- 
gaten uneben von schr klcinem 
Korné (wie der einer feinen Stahl- 
klinge). — Wenig sprode und wie 
dic folgende Species etwas ans Ge- 
schmeidige granzend. — 

//. 3 — 3,5. — Gw. 6,6 — 6,8. 

F. rein xinnweiss. nicht oder wc— 
nig graulich anlaufend. — St. dun- 
kel - , schwnrzlichgrau , zuwcilen 
dem Mctallglanzenden etwas ge- 
nihert. Geritzt aehr glánzend. 
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V. d. L. auf Kohle und noch deutlicher im 
Kolben kochend uod spritsend, es sublimirt 
stoh Mercnr in metallglňnzenden Kužele hen, 
und im Růckstande bleibt eine aufgequollene 
Silbermasse, dubci weder Arsenik - noch An- 
tiniondarapfe. 

In Satpetsrs. leicht aufloslich. — Durch 
Salxs. winJ daraus Chlorsilber wie beim Fol- 
genden abgeschicden ; — Kalilauge gibt ein 
ockergelbes, — ii vdrothionsaures Ammonium 
ein sehtvarzes Práeip. 



V. d. L. auf Kohle schr leicht sohmelzend, 
und wie das Folgende dichten Antimonrauch 
u. Beschlag gebend, suletzt aber bleibt nach 
gutem Feuer ein geschmeidiges Silberkorn. — 
in der Glasrohre weisses Antimonoxyd als 
Sublimat 

In Salpeters. mít einem weissen Rflckstande 
(Antimonoxyd) lóslich. — Die Losung gibt 
mít Salss. ďas charact. Pracip. von Chlorsil- 
ber (wie Spec. 3). — Jener Rúckstand lost sich 
in Salzs. auf, worín jetzt durch YVasscr ein 
weisses, und durch hydrothionsaures Ammo- 
niak ein orangefarbiges Prácip. bcwirkt wird. 



V. d. L. auf Kohle sehr leicht schmelzend, 
u. lange von selbst fortglúhcnd. Bcim langcrn 
Fortblasen verfluchtigt es sich gňnzlich unter 
dichten, sauerlich riechenden Antimondámpfcn, 
welche dic Kohle weiss beschlagen. — Dicser 
Beschlag erschcint auch in der Glasrohre, u. 
kann durch Erhitzen von cinera Orte zum an- 
dern getrieben werden. — Im Kolben subli- 
mirt sich Antimon metalliseh. 

In concentr. Salpeters. in der Hitze wird 
es in ein weisses Pulver verwandelt unter Ent- 
wicklung rother Dirupfe, ohne sich aofznld- 
sen. — In cone. Salaš, loslich, woraus es 
durch Wasscr wieder weiss prácipitirt wird. — 
llydrothionsaures Ammonium gibt ein otan- 
gefarbiges Pracip. 



In 100 Theilen nach 
Klapproth: 

Quccksilber . . 64,0 
Silber 36,0 



In lOOTheilen: 

Antimon .... 23,5 
Silber • 76,5 



Int reinstcK Zustande blos: 

oft aber Sj.urcn von Sil— 
ber, Eisen und Arsenik. 
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&S. CSedlegen Arsenik. 

Fin dct sich an verschied. Ort en : 

o^Krystalle *) ausscrstsel- 
ten, und fast nicht erkennbar. — 
bj Meist in traubig., nierenf. und 
stalaktit. Gestalten von korniger 
bis dichter Textur, Hchaliger Zu- 
saramensetzung u. gekiirnterOber- 
fláche ; selten von undeutlich stďng- 
liger oder faseriger Textař. — c) 
ln Platten, derb, eingesprengt. 



Es werden Khoroboífder (von 
H4° j6) und die Comb. eines 
sturapfern (von 85 •26 ) angege- 



A n b • n f. 
Arsen ikglan *. Dr. 

Von der Grube Palmbaura bei Ma- 
ienberg. Ist vielleichl blos ein rtu- 
mlhhaltiges ged. Arsenik. 



K ry st. - Syst. rhomboědr. 

Sp. unvollk. rhomboédr. — Br. 
kleinkdrnig fast hakig, aber matt 
oder nur schimmernd ( wic frisch 
gebroch. Sprddeisen). — Sprode, 
mit Spuren von Geschmeidigkeit 
fjvie pag. 26, lit. b. ersichtlich). 

H. 3,5. — Gto. 6,7 — 6. 

F. lichte- o. vreisslish bleipraa, 
jedoeh nur auf frischem Bruche, 
oder beim Anritzen z« beobachten, 
da die Oberfláche an der Luft stets 
und nach kurxer Zeit graulich 
scliwarz anlíiuft mit Verlust des 
Glanze*. — St. graulichsohwarz ins 
Dunkelbláulichsohwarze. Geritzto 
Stellen sehr glanzend. 

Sp. basisch volík. — H. 2,5. 
Gtv. 5,36—5,39 (Br.). 
F. zwischen frisch- und schwirxlicb- 
bleigrau. 



Arsenik. ilber, W. 
Derb und nierenf. in krummschali- 
fer Zusammens, auch stanglich gegen 
die Schalen hin ; — su Andreasberg u. 
^uadalcanal. 



Cw. 6,s. — 6,5. 
F. zinnweiss, in 



XIV. 



S3. Hlansrangrlans. 

Syn. Hcxmedrische Glasblende, 
M. ; — Manganblende, Br. 

Diesc scltcne Spec. flndet sich : 
a) undeutlich krystall. (pag. 2) j 
b) derb von korniger Zusaramen- 
setzung. Auf Gangen mit Blátter- 
tcllur zu Nagyag in Siebcnbúrgen ; 
angeblich auch in Cornwall und in 
Mexiko. 



- 



Kry st. - Syst. testular. 

Sp. hexaédr. , volík. — Br. un- 
eben, bis unvollk. muschlig. — 
Wcnig sprode. — 

//. 3,5 — 4. Gv. 3,9 — 4,0. 

F. eisenBchwarx , dunkelstahl- 
grau. — St. dunkelgrun, lauchgrůu. 
Metallglanz unvollk. 
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Besiandtheile. 



V. J. L. auf Kohle ohne su schmclzcn sich 
ganztich verflůchtigend , unter starken graacn 
Dampfenand knoblauchartigem Arsenikgeruch.— 
Im Kolben ein metallisches Sublimat von Ar- 
senik. — Im Glatrohre ein weisses von ar- 
scnichtrr Siure gebend. 

In Salpetert. theilweise 1 oslích nntcr Aus- 
scheidung von arsenickter Siure. — Hydrothion- 
pas und bydrothionsaurcs Axnmoniak gcbcn 
citrongclbe Niedersckláge. 



V. d. L. soli er tom Unterschiede ron ged. Arse- 
nik sich leicht e n t s u n d en u. dann lange fort- 
b r e n n e n , ohne das. man weiter daraul blíst. Er 
rerflucbtigt sich ebc.fJI. rollig ohne au schnelten, 



Soli ein inniges Gemenge von Arsenik (oder Ar- 
senikkies?) mít Aotíroonsilber seyn; daher das chem. 
Verhalicn wie bei letztercm (Spec. S4) nebsl Reac- 
Uon ron Arsenik. 

NB. Auch ist tm Praibram in Bohmen eiu Arše 
nikspiessglant (Zippe) rorgrkommen, das v. d. L. 
unler Arsenik - u. Antimondampíen schmelxend, sich 
voliig Ternilchtigte, ubrigens aber dem Arseniksilber 
glich. 



Im re in sten Zustande blos: 

Arsenik, 

doch hauflg mit Spařen von 
Antimon and Sil ber. 



Nach Kcrstcn: 

Arsenik .... 96,78 
Wismuth . . . 3,00 



99,78 



V. i. L. auf Kohle schwcr aur schwarsen 
schlackigen Blasse schmelsend, die mit Salzs. 

Ufimekiět, die Klamme nicht merklich farbt 

Jlit Borax im Oxyd. - Feaer ein violettes 
Cla«. — Reaciion von Sehwefel (wie paf. 34 E). 

In Kat pc tem. mit Entwicklnng nit her Dum- 
pfe u. Abscheidung v. Sehwefel loslich. — Die 
Klússigkeit gibt mit Kalilósung ein gelblich- 
weisses, bald braun werdendea Prucip. ; — 
mit blaus. KÍ8cnkali ein weisses (oder etwas 
bláaliches wegen sufalligen Eisengchalts). 



Arsenik 
Antimon 
Silber. 



Arsenik 
Antimon. 



Naeh Del Rio: 

Mangan .... 63,23 
Sehwefel . . . 36,77 



100,00 
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5H. JlaiiR-anit* 

(Mit sclnvarzcm Strichpulvcr.) 

Dieses Manganerz aus der Gegcnd 
von IMalten im Erzgebirgc schcint 
als cigene Spec. gelten zu musscn. 
DieunsererBeschrcibungzu Grunde 
licsendcn Var. warcn insgcsammt 
kryst., und zwar tafclartig, klcin, 
in der Comb. cines rhomb. Pris. mit 
cínem horizontálen (microdiag.), 
nebst činem, oder beiden verticalen 
Fláchcnpaaren. 



Krystall - System und 
physik. Eiyenschaftev. 



ftO. Zinnkies. 

Syn. llexaědr. Kupferglanv, M. 
Zinnischer Fahlglanv, Br. 

Dicse schr seltene Spec. fln- 
det sich: 
a) seltcn in deutlichen Kryst. 
(pae. 2) ; b) gewohnlich derb und 
eingesprengt ; mit Kupfcrkies und 
Quarz auf Gángen — bisher blos 
in Cornwall. 



GO. Kahler*. 

S y n. Tetraědr. Kupferglan*, M., 
Hd., N. — Fahlglanv, Br. 

a) In deutl. Kryst. (pag. 1), 
dicse einzcln aufgewachsen, oder 
in Druacn beisammenj b) derb und 
eingesprengt. 

AuT Gungcn und Laffcrn mit Ku- 
pfcrkies, Quarz, Blcndc, Bleiglanz 
etc. an verschiedenen Ortcn, vor- 
zu«lich aber ausgczeichnet vom 
llarz, Ungarn und SiebenbDrgcn. 

Anmcrk. Man hat verschie- 
dene Eintheilungcn der Fahlcrze 
versuclit. Sic sind aber blos in chc- 
niischer Hinsicht von einigem In- 
teresse, und beruhen auf dem Um- 
stande, dass gcwissc Var. nebst 



Wic der braunstrichigc Manganit 
(Spec. I83 *) mit folg. Ausnahmcn: 

//. 3,0— 3,5. Gw. ? geringer. 

F. dunkclstahlgrau, zuwcilcn 
briiunl. angelaufen. — .S7. schwarz, 
sowohl ausserlich alsimlnnern der 
gut conservirten Kryst. — Bcim 
Abrciben auf činem Pcucrsteine, 
wíe Pyrolusit (Spec. 83). 



*) Pcr»elhe scheint durch einc be 
■omlrre Metamorphose in den 
schwarxstrichigen Manganit. orfer 
bei Verlust seines Wassers u. der 
groi»crn Harlc, in Pyrolusit Úber- 
»ugrhcn. 

Krysí. - Syst. tensular. 

Sp. thcilweiso wahrzunehmen, 
hexafidr. und dodccafdr. - Br. un- 
eben, grob und kleinkornig, ius 
Muschlige. — Sprodc. 

H. 4,0.— Gw. 4,3 — 4,4. 

F. stahlgrau ins Mcssinggelbe, 
meist noch gelb anlaufend. — St. 
schwarz. 



Kryst. - Syst. test ul ar. (hc- 

miOdr. geneigt flachig). 

Sp. sehr unvollk. (octaídr.). — 
Br. volík, muschlig bis uneben. — 
Etwas sprode. — 

//. 3 4. Gw. 4,6 — 5,2. 

F. stahlgrau , bleigrau , eisen- 
schwarz. — St. dunkelrothlich- 
braun bis braunlich - und grau- 
lichschwarz *). — 



*) Ob diese Verschiedcnheiten des 
Slrichs immer verschiedenen V«- 
rieiaten ui\A wclchenvon dic«en 
sie lukommen , roOssen »pSte re 
Untersuchungcn lehren ; ůbri- 
gen» sind die Var. mit trSunli- 
chem Strichpulverbei weitem die 
gewóhnlicheren. 
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Verbalten gegen Reagentien. Bestandtheile. 



V. d. L. — Im Kolben Wasser gebend and 
auch im l ibri cen vollig wie Manganit mit 
braunem Striche (Spec. 18) sich verhaltend. 
Kcine Reaction v. Schwefcl. 



V. d. L. auf Kohle unter Rntwicklung von 
schweflichter S&ure zu činem grauen spródcn 
Metallkorn Aieaaend v. einen weissen Beschlag 
(Zinnoxyd) absetzead. — Dan erlialtene Kom 
mit Sai%s. befeuchtet fiirbt die Klamme schon 
blao. — Sonst weder Arsenik- noch Antimon- 
dámpfe. — Reaction v. Schwefel (wie pag. 34 E). 

in Salpetrrx. loslich mit Abscheidang von 
Schwefel. Die blaulichgrflne Losung wird durch 
Aetzammoniak im Uiberachusse schon lazur- 
blau. — SalzV o. Schwefels. bcvvirkcn kein 
Pricip. 



Manganoxyd nnd 
Waeser 

in noch unbestimmten Ver- 

háltnitisen. 



V. d. L. auf Kohle bald heftig, bald weni- 
ger verknistcrnd, dann aber unter Entwicklung 
Ton Antimonraueh und schweflichter Saurc. mit 
oder ohne ArscnikdSmpfe, leieht zu ciner stalil- 
grauen Schlacke schmelzend. — Mit Sal*$. 
befeuchtet firbt diese Schlacke die Plamme 
schon blau, und schmilzt mit Borax zu rinem 
bráunlieh gefleckten cmailartigen o. grďnlichen 
Glase, worin ein Metallkorn eingeschlossen, 
dan beim Umschmelzen mit Soda ein Kupfer- 
korn gibt. — Einigc Var. geben in der Qxydat.- 
Flamme gut gerostct und dann mit Soda gc- 
schmolzen einen vreissen sproden Ilcgulus, wel- 
cher nach dem Umschmelzen mit Borax in der 
(K % d ít. - Flamme ein reines Silbcrkorn gibt 
(Silkerfablerz). — In der Glasrohre Ent- 
wicklung von Antimonraueh und Geruch nach 
ackweflichter Sáure mit oder ohne arsenichter. 
(Sonát Reaction v. Schwefel wie pag. 34 E.) 



Nach v. Kobell: 

Xinn 38,11 

Kuyfer .... 41 04 
Schwefel . . . 20,85 



100,00 



Nach H. Rone in 3 Var.: 

CO O) co 

— 10,19| 2,88 
17.71 0,60! 0,62 
25,23|40,60!37,9S 
23,94 
25,77 



Areenik 
Silher . 
Kupfer 
Antimon 
Schwefel 
Riten . 
Zink . . 



26,63 1 12,46 
23,52 26,83 



3.72 
3,10 



99,91 



4,66 
3,63 



0,86 
7,29 



99,44,09,34 



Anmerk. Var. (•) íst als 
Silberfahler*, die andern 
beiden als R u p f e r fa hl e r a 
tu bctrachlea, u. zwar (b) als 
Arsenik-. unJ (c) ct«a als 
Auti aionfahlerí. 



11 



1 



Digitized by Google 



88 



Taf. 


Name und Art des Vor- 
kommens. 


Kry stall - System und 
physih. Eigenschaflen. 




mehreren andcren gleichsam nor- 
málou Bestandtheilcn bald Silber, 
bald Arsenik, oder kcines dieser 
beiden enthalten, was folgendeEin- 
thcilung bcgrňndet: 

Es enthalten nebst den ubrigen 
bestándigen Elcmenten: 

1) Viel SiHer, 1 8i !í,? rf » h '- 

j tiger* ). 

\ \ a) viel Ar- 
j seník : A r- 
1 Iscnikfahl- 
1 lerz (Fahl- 

2) kein f K n- [ er» VV.J. 
Silber od. \ pfer-\ b) kom Ar- 
nur Spu- / fa h 1- / senik oder 
ren: 1 en. i nur Spařen: 

1 1 Antimon- 
1 1 Pihlerx 
í 1 (Schtcar*- 

1 I er»> W.J. 


Beim Abreiben auf einem glatten 
Feucrstcinc russig- raatte o. bráun- 
liche Streifen hintcrlasscad, diennr 
selten und wenig mit etwas Metall- 
glanz untermengt sind. / 

* * * 

Die physikalischcn Unterschei- 
dungsnierkmale der einzclnen Var. 
sind nicht sehr acharf. Man nimmt 
an : 

a) Silberfahlera. F. blei- 
grau, lichte bleigrau. 

bj Arsenikfahlcrx. F. stahl- 
grau. — Glanz schwach. — Br. 
nneben. 

c) Antimonfahlerz. F. ei- 
senschwarx. — Glanz stark. — Br. 
: muschlie. 


A n h a n £. 

Ol. TennanHt (Philipps). 

Syn. Dodecaidriseher Dyslom- 
glanst, M. 

Soli in Rhombendodecaedern mit 
den Tetraederílachcn in Cornwall 
vorkoraracn. 


r 

Kryst. - 8y%t. tessular. 

Sp. anvollk. (dodecaedr.). 
//. 4,0 (M.). — Gw. 4,3 — 4,5. 
F. cisenscluvarz ins Bleigraue. — 
St. rothlichgrau. 


«3. Kinkenli, G. Rose, H.,L. 

Syn. Bteiantimonerz, Weiss. 

Findet sicli als ein licmlich sel- 
tenes Minerál in slánglich ztisam- 
mongruppirten súulen-und nadelf. 
KryKtallcn(pag. 10) mit Quarzanf 
den Antimongrubcn zu VVolfsberg 
bei Stollbcrg ani Vorharze. 


K r y s t. - S y s t prigmatisch. 

Sp. sehr schwierig zu erkennen. 
ZiemlicU mihlo. 

H. 3,5. — Gw. 5,3. 

F. stahlgran. — St graulich- 
sclmarz, schwarzlichgrau. — Ge- 
ritzte Stcllcn sehr glánzcnd, stahl- 
grau. 
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In erw&rmter Salpeter*. mit Brausen los- 
lich iinter Ausscheidung von Schwefol, Anti- 
monoxyd mit oder ohne arsenichter Sáure, wel- 
che v. d. L. leicht zu erkcnnen. — Ein in die 
Ldsung getauchtes Eisenstábchen u berziehtsich 
bald mit metallisehem Kapfer; — Salssaure be- 
wirkt bei Silberfahlerz ein starkcs, bei Kupfer- 
fnhlerz kein, oder ein sehr schwachcs Pr&cip. $ 
Schwefelsáure gibt keines. — Aetzammoniak 
im Uiberschosse farbt die Losung schon la- 
zurblaa nnter Ausscheidung eines bald braun 
werdenden Prácip. 

i 

* 

• 

• 


* 

• 

• 

• 


V. d. L. verknisternd nnd unter Arsenik- 
d^mpfen und Entwicklung von schwefliohter 
Saure zu einer magnetischen Schlacke schmel- 
íend, die mit Salzs. befeochtet, die Flamme 
schon blau farbt. — In der Gtasro/ire untcr 
Arsenikgcruch ein weissliches Sublimat (ar- 
eenichte Saure). Keine Antimonreaot. Schwe- 
felrcaction (wie pa£.34E). 


Nach H. Phillpps: 

Kupfer .... 45,32 
Arsenik .... 11,84 

Schtcefrl . . . 28,74 
95,16 


V. d. L. auf holde decrepitirt es atark, 
8chn.i!/t aber sehr leicht unter stárkem Anti- 
monrauch, der die Kohle weisa beschliigt. Ne- 
benbei auch ein gelblicher Beschlag. Derweisse 
lasst sich durch Erhitr.cn fnrtjagen. — Die 
gcschmolzenc Perle mit Sal**. befeuchtet, fárbt 
die Flamme nicht. — Mit (auch ohne Soda) 
cinige Bleikorncr. — In der Glatrohre ein 
starkes wcíshcr Sobi. gebend (Antimonoxyd), 
das durch Erhitzcn der Stelle leicht fortzuja- 
gen ist. — Schwefelreaction (wie pag. 34 E). 

In Salpeter*. zu einem weissen Pulveroxy- 
dirbar, ohne dass sich viel auflost oder dio 
FlQssigkeit gcíarbt wird. 


Nach H. Rose in 100 
Theilen : 

Antimon . . . . 44,39 

Blei 31,84 

Sehwefel . . . 22,58 

von Kupfer Spuren. 
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XV. 


OS. Selenblei. 

Findet sich za Klausthnl nnd in 
Eisenstcinlagergruben beí Lerbach, 
Tilkerode und Zorge am Harz. 

NB. S e 1 e n k o b al t b 1 e i enthált 
nebenbci gcgen 3 p. ct. K o b al t, und 
ist als solches v. d. L. durch das 
violblaue Boraxglaa zu crkennen. 
Gw. 6,8 — 7,6. 


Kry st - Sy st. unbekannt — 

Risher blos in feinkórnlg blšttrigen 
Massen, zuwcilen ins Dichte. — 
Hildě. 

//. 2,5 — 3. — Gw. 8,2 — 8,8. 
/ . and st. bleigrau, erstere mit 
einem Stich ins Rúihl ichc and Blaae. 




S4. Belenquecksllber- 
blel. 

Findet sich za Tilkerode am Harz. 

1 ) AU. Selenquecksilber aus 
• Mexico (und vom Harz ?) ist 

noch sehr wenig bekannt 

2) NB. Auch soli in Mexico ein 
Selenquecksilberzinkin 
2 Var. vorkommen (eine von 
metallisch- grauer, dic andere 
von rother Farbe). 


Man kennt blos kdrnig bláttrige 
Massen , dic nach drei Richtunsrcn 
rechtwinklich spaltbar sind. — Br. 
masohlig bis uneben. — Weich, 
milde. - Gw. 7,3. 

F. und S*. bleigrau insBluulichc 

< 




65. fielenkuprerblel. 

Za Tilkerode am Harz in fcin- 
kdrnigen Massen. 

\//. Eine 2. Var. von ebenda- 
selbst mit grosserem Kupfer-aber 
geringerem Bleigchalte haf man S c- 
lenbleikupfer genannt. 


Br. eben bis muschlig. — Weich. 
Geschmeidic (?). *,0 •). - 

F. und St. bleigrau, olt gelblich 
angelaufen. 




m ) Bci belenbleikupfcr blos 5,6 ?) 




t;ti. Kukal rit. 

Syn. Seienkupfersiíber. 

li. n m m t i n í»i nnm t a 1 Ir a rf i f^n iíAí^r 
nUinilli III LI11LUI lalKttllIgLIl UUCI 

serpentinartigen Gcsteiue in Sma- 
land in Schweden vor. 


Man kennt blos krystallinisch 
feinkórnige Massen. 

Weich, nimmt EindrGckc vora 
Fingernagel an. 

F. und SL bleigrau. 


XVI. 


fi7. f J **fl i «»o-f»n Ti>llur 

Syn. Gediegen Sylván, W. 

Diesehňchstseltene Species fand 
oder findet sich in einzelnen einge- 


r rv at — Svat. rhntnhnpJr 

S r . nach dem Rhoraboéder, nicht 
deutlich — Br. nicht wahrnehm- 
bnr. — Wenig milde. — 
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V. d. L. verk n i.slernd a. auf Kohle unter stárkem 
Selengerach sioh grdsstentheils verfluchtigend, 
ohne ta schmelzen. Dubci beschlagt es die 
Kohle erst metallischgrau, dann weiss u. grrun- 
lichgelb. — Nach dem Schmelzen o. GIQlien 
mit Salss. befeuchtet die Flamme nicht far- 
bend. - Mit Soda gibt es vielc BleikOrner. 
In der Glaeróhre nnter stárkem Selengcruch 
etwas granes Subl. ansetzend, das nach dem 
Erkalten cum Theil roth wird. 

In Salpetere. langsam lóslich j — Schwefels. 
bewirkt ein weisses Prácip. 


Nach H. Rose: 




V. d. L. verknistert es sehr stark und ver- 
dampft leicht ohne sa schmelzen. Verhilt sich 
sonst wie das vorice. nar gibt es: Im Kotben 

ffll 1 / SCťítl n riMMPk O n<*ř*L. *■» 1 1 li o i* n 1 ci Í4ii ri 1 1 ni a f a li n A 
*»• • • *J1/W « I Cl II v o Uvl N " M U 1 1 A 19 OUUHIJItll^ U 1 1 II C 

Soda aber ein glánzendes ^raues Sublimat von 
Selenouecksilbcr. - Auf KoMe mit Soda je- 
doch mehrere BleikOrner. 

In Salpeiers. wie das vorige. 

KB. Selonqoeeksilber schmilzt v. d. L., 
und verdampft gani, gibt keine BleikOrner. 


Nach v. Kobell: 

. • ůt -i + m i 

Queckeilber . . 17,7* 


100,00 

• 


V. d.L. auf KoMe sehr leicht sehraclzbar. — 
Das geróstete Kom mit Salvu, befeuchtet, farbt 
die Flamme schon blan (Kupfcrgehalt). Sonst 
wie Selenblei. 

In Salpeier*. 15slich. - Salzs. bewirkt kein, 
Schwefels. aber ein weisses Prácip. — Aetx- 
ammoniak im Uiberschuss farbt die Losung 
schon lazurblau. 


Nach v. Kobell im Selcn- 
Kupfcrblei ond Selenblci- 
kupfer: 

Selen . . 33,20 - 36,91 
Kupfer . 8,68 - 14,48 
UUi . . . R7.94 - 48.31 


100,00 - 100,00 


V. d. L. leicht schmelzend. Vcrhált sich 
wie das vorige; nur lásst sich auf Knoehen- 
aeche mit Blei abaetrieben ein Silberkorn cr- 
halten. 

In Salpelere. ldslieh; Salzs. gibt in derver- 
dunnien Los. ein weisses Pracip. (von Chlor- 
silber) ; Schwefels. keincs j sonst wie das 
vorige. 


Nach Bcrzclins in 100 
Theilcn: 

Kupfer .... 23,05 
das Uibrige erdige Thcilc. 


V. d. L. auf Kohle leicht schmelzend : Iňsst 
sich gans verflůchtigen, raucht stark, ond brennt 
mit grfinlicher Flamme. — in der Glaeróhre 
ein weissliches Sublimat gebend, welches beim 

• 


Im reinsten Zustande blos: 

Tellur, 

meist mit Spořen von Gold 
oder etwas Eisen. 
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sprengten Kryst (pag. 7), und kl. 
derben Partluen von korniger /u- 
sammensetzung auf Gungen zu Fa- 
cebay bet Salathra in SiebenbQrgen ; 
angeblichauch za Huttington in Ko- 
nektikut und in Norwegen. 


H. 2 — 2,5. — Gw. 6,1 — 6,4. 
F. zinnweiss. — St. almlich, 
graulich (ji). — 


OH. BlAttertelinx. 

Syn. Tellurglann, N.j — Nagya- 
gerer; W. 

Findet sich auf GSngen mit Quarx, 
Braonspath etc. zu Nagyag in Sie- 
benburgcn, in blittrig-kornigcr und 
schaligcr Zusammensetzung. *j 
(Hdchst seltcn kryst. pag. 5.) 

•j Bisher »tet« ausgez. blattrig ; nie 
feinkornig his dich t .(?) 


Kryst-Syst wahrscheiniioh 
pyramidal (M}. — 

Sp. hňehst ausgezeichnet nach 
ciner Richtung (basisch). — Br. 
nicht su beobachten. — Milde. In 
dúnnen Blattchcn sehr biegsam. — 

H. 1 — 1,5. — Gw. 6,8—7,1. 

F. und St. schwarzlicUblcigrau. 

■ 


6B. Sclirlfters. 

Syn. Schrifllellur, N. und L. — 
Prismat. Antimonglan*, M. 

«9 Kry st. (pag. 1 1), sehr selten 
erkennbar; b) mcist gestrickt und 
net/.artig ; in Blattchcn und Anflii- 
gen und eingesprengt 

Findet sich in klcinen Parthien 
mit Gold, andcrcn Tellurerzen und 
Quarx auf schmalen Gangenin Por- 
phvrzu OíTenbanya, und spurenweis 
su Nagyag in Siebenbargen. 


Kryst. - Syst. prismat. (M.) 

Sp. von verschiedener Vollkom- 
mcnheit nach 2 vertic. Richtungen. 
Br. uneben. — Z v. i seli en Milde und 
Sprode. — 

H. 1,5 — 2. — Gw. 5,7 — 5,8. 

F. liehte stahlgrau. — St. grau- 

1 1 (Ml inc Si ími w «» i. « I i n> li li I rt i írrii n i» 
• IU8 Ol |l t> a I L 1 1 L 11 u 1 L lg I tlUL. . 

i 

• 


JO. Welsstellur. 

Syn. Weissyloaner* , W.j — 
Getber*. 

Findet sich in kleinen nicht sel- 
ten nadelf. Kryst. (pag. lť)einge- 
sprengt, seltener in krvstallinischen 
Massen mit Bláttertcllur etc. su Na- 
gyag in SiebenbQrgen. Angcblioh 
auchauf der Sawodinskyschen Gru- 
be am Aitai. 


Kryst - Syst prismatisch. 

Sp. blose Spurcn davon. — Br. 
uneben, kleinkornig. — Sprode. 

H. gering, etwa2,0 — 2,5. Mil- 
de- — Gw. 10,6. — 

F. silberwciss ins Messinggelbe 
(oft schwarz angvlaufcn). — SU 
graulich (?). 
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Krhitzen des tilases an dicser Stelle sogleich 
au farblosen Trdpfchen zusaramenschmilzt. 

In Salpeters. ohne RQckstand aufloslich. 
Kalilósung bewirkt cin weisses, beim weitern 
Zugicshcn grdsstentheils wieder auflosliches 
Prácip. 




V. d. L. auf Kohle leieht schmelzcnd mít 
bláulieher FSrbung der Flamme. Nach langem 
Blascn bleibt cin geschraeidiges Goldkorn; da- 
bci rancht es u. beschlágt die Kohle gelb. — 
In der Glasrohre cin Suhl. v. Telluroxyd, das 
beim Erhitzcn der Stelle au farblosen Tropfen 
schmilzt, nebst etwas tcllursaurcm Bleioxyd ala 
grauliehes Sublimat. — 

In Konigticasser grosstentheils loslich; 
Schwcfcls. gibt cin starkes weisses PrScíp. 
Cschwefels. Blcioxyd), Salzs. gibt kcines,oder 
bei conc. Lčsung cin weisses von ťhlorblei, 
das im tVasser a. Salpeters. wieder ISslich. 


Nach Berthier in 100 
Thcilen: 

Gold 6,7 

Blei 63,1 

Antimon .... 4,5 

Kupfcr 1.0 

Schwefcl .... 11,7 
(Kupfcr u. Antimon, auch 
Sohwefel \J) sind zufallig.) 


V. d. L. muf Kohle leieht schmelzbar, fíirbt 
die Klamme grQnliohblaa , und verbreitet einen 
starken weissen geruchlosen Rauch, der wie 
Aatimonrauch die Kohle beschU-t, und beim 

1*1 r li i 1 7 <> n At a I , I, , 1 n ...... . J H 1 1 ' L. ._<s ■ . 

^rimaen aie L<otnrohrflamme acuthch grun oder 
pranlichblaa farbt. Es bleibt endlich cin Gold- 
korn Um besten mittels t Soda). — In der Glas- 
róhre wie bei gedieg. Tellur (Spec. 67). 

In Salpetert. unvollk., in Konigwteaater rait 
Ausscheidung von Chlorsilber aufloslich. Bei 
Uiberschass von Salpeters. gibt Schwcfcls. in 
der Losung kein Prácip. 


Nach Klapproth in 100 
Theilen : 

Gold 30,0 

Spuren von Blei, Eisen, 
Schwefel ctc. 

* 


V. d. L. wie Bl St ter tellur. 

In Salpeternaure grosBtentheils mít Aus- 
»eheidung v "« Gold aufloslich. Die Losung 
ff>ht mit Salaš, ein weisses Prácip. (von Chlor- 
silber). und mit Schwcfcls. ein gleichcs (von 
schwcfcls. Bleioxyd). - Im Konigtwatser 
•nit Ausseheidung von Chlorsilber und Clilor- 
blci aufloslich. 


Nach Klapproth in 100 
Thcilen : 

Tellur . 41 75 

Silber 8,50 

von Schwefel Spuren. 
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VI, Tellurblel. 

Es findet sich in kleinen derben 
Parthien dcm Tellursilber bcige- 
mengt auf der Sawodinskyschen 
Grube am Akai. 

i 


Kry st. -Syst. unbckannt. 

Sp. einem Hexaěder entspre- 
chend, xiemlich deutlich.— Br. un- 
eben. — Mildc; lasst sieh xa fei- 
ncm Pulver xerreiben. 

//. ohngefíihr 3,0. — Gw. 8,16. 

F. sinnweiss, mit einere Stich 
ins Gelbliche. — St. etwas dunkler 
als die Farbe. 

i 

• 






79. Tellurwlsnnith. 

Syn. Telradymit. Hd. 

Koramtin kleinen K ryst.( p,i£. 7}, 
80 wie derb und in Kčrnern anweit 
Schcmnits in Ungarn vor. 

Mi. Manches en tli alt aach etwas 
Silber. Bs wurde x. Th. als eigene 
Species — Tellurwismuthsilber — 
( VVismuthiscIier Spiegelglanx Br.~) 
aufgefQhrt. Gw. 8 — 8,4. 


Kryst. - Syst. rhomboeir. 

Sp. sehr volík, nach einer Rich- 
tung (basisch). — Br. nicht beob- 
achtet. — In BlSttchen biegsam. 

//. weich. — Gw. 7,4 — 7,5. 

/ sinnweiss ins Stahlgraae.— - 
St. grau, schwárslich (?). 




XVII 


3 8. Jamesonlt. Hd. 

S v n. A xotomer Atititnonalanx. M. 

Findet sich selten kry st. (pag. 
11), mcist in krystallinischen und 
in dunnRliinglich sueammengesetz- 
ten Massen in Cornwall und in Un- 
garn. 


kryst. - Syst pritmatisch. 
Sp. hdchst volík, nach einer Rich- 

tunjc f basisch ). — Míldc. 

//. 2 — 2,5. — Gw. 5,5 — 5,8. 

F. stahlgrau, ausgeseichnet. — 
St. insGraulicheund Schwárxliche. 






3 1. Steinnuannlt, Zippe. 
Syn. Octaědrincher Bleigtanm, M. 

scnenOcta#dern;fernertraubignie- 
renf. u. serlřessen xu Prxibrnm in 
Bóhmen vor. Hicrher vielleiclit man- 
cher sogenannte Bleischweif. 


K r y 8 t. - Syst. tesMular. 
Sp. schr unvollk. nach einem 

//. 2,5. — Gw. 6,93. 

F. rein blcigrau. — &f.schwnrx- 
lichgrau ins Gratilichschwarze. — 
Geritxte Stellen stark glánxcnd. 
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Chemische Eigenschaften. 


Verhalten gegen Reagentien. 


Bestandtheile. 


V. d. L. die Flammc bISulich fSrbend. - lni 
Red.-Keuer schmelzend and (meist bis aaf ein 
klcines Silberkorn) sich verfluchtigend. Um 
die Probe zeigt sich ein metallisch glánzender 
Ring yon Tellnrblei, und weiter davon ein 
briunlichgelber Beschlag , der beim Erhitzen 
nnter blauer FSrbung der Flamme verflicgt. — 
Zut Glasrohre subliinirt sich Tellnrblei in 
weissen Tropfcn; aas der ROhre kom nit ein 
weisser Ranch. 

Salyeters. lóst es schon in der Kalte heftig 
nad nnter Brausen aul"; Schwefels. gibt ein 
hinfiges weisses Pricip. (v. schwefels. Blei- 
©xvd). — Salxs. gibt keincs, o. cine schwa- 
che Trfibnng von Chlorsilbcr. 


Nach G. Rose in 100 
Theilen: 

Tellur 38,37 

von Silber Spuren. 


V. d. L. auf Kohle leicht schmelxbar zu 
einem sproden, silberweissen Metallkorn ; dabei 
etwas Schwefel- u. Selengerueh verbreitend, 
und die Kohle weiss besehlagend nnter blaner 
Fárbung der Flamme. — Im Glasrohre das 
weisse Snbl. wie bei gedieg. T e 1 1 u r (Spec 67). 

in Salyeters. leicht mit Ausscheid. von etwas 
Schwefel loslich. — Weder Schwefels., noch 
Salss. geben ein Pracip.; dagegen bewirkt 
VVasscr cín weisses (basisch salpeters. Wis- 
muthovyd ). Kalilósung gibt ein weisses, das 
sich beim weitera Zuschůtten nicht wieder 
auflosL 

NB. Tellnrwismnthsilber wfirde sich dnrch 
ein Pricip., das auch ntittcIst_Salxs. cntstunde, 
nnterscheiden. 


Nach Wehrle in 100 

Theilen : 

Wismulh . . . 59,84 

Tetlur 35,24 

Schwefel . . . 4,92 
Spur von Selen. 


Ganz wie Zinkenit (Spec. 62}; doch gibt 
die nach langem BUsen im Fener znletzt růck- 
standige Schlacke mit Borax in der Rcduct- 
Flamme ein von Eisen pistaxiengrůnes Glas. 


Nach H. Rose in 100 
Theilen : 

Antimon .... 34,40 

Schwefel . . . 22,15 

Eisen 2,30 

Spařen von Kupfer. 


V. d. Li. muf Kohle neltig dccrepitireno. — 
Sonát ganz wie Zinkenit (Spec. 62). 


Antimon \ in noch unbe- 
Blei . . \ kannten Ver- 
Schwefel) hiltnissen. 



Í2 
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7S. Federera* 

Dio chemiscli untersuchte Var. 
flndet sich ku Wolfsbergam Harz. 

Ml. Ob aber alles sogenannte 
Fedcrcrz von Freyberg, Schemnitz, 
Pržibram etc. Blei enthalte, oder 
manchcs als blose Var. v. Grau- 
spiessglanz za betrachten, — raua- 
sen fernere Analysen zeigcn. 


Findet sich nur insehrfcin- haa- 
formigcn, unter einander wolle- 
und (ilzartig vertvebten Kryst., — 
daher der Name. — 

P. sehwfir/.lich bleiirrau. luwei- 
len bunt angelaufeo. — St. grau- 
lichschwarz. — 

AndereKigenschaften nioht eroir- 
bar. 


76. Berthierlt. Hd. 

Syn. Haidingerit (Berthier). 
Kiesglan*, Ur, 

Findet sích blos in verwachaen 
rhombcnprismatischen und blattri- 
gen, unvollk. apaltbaren Masaen 
zu Chazcllcs in Auvergne. 


/■'. dunkelatahlgrau, etwas ina 
Braunliche. — St. ins Graulich- 
achwarze. — VVeich. 

Daa Uibrige noch unbekannt. 


7 7. IIou r no nit. 

Syn. Dipritmatiseher Kupfer- 
glanz, M.— Polymorpher Tri- 
pelglanv, Br. — Schwar*- 
tpiegsglanzerv, W. — Anti- 
monbleier*. 

Findet sieh ziemlich selten. 

a) In Kry st (pag. 11), ein- 
celn aufgewachsen, oder in Drusen 
beiaammen ; b) derb, eingesprengt. 
Auf Uángen zn Stanslo in Cornwall, 
Rapnik in SiebenbQrgen (sogenann- 
tes Radelerz), Braunsdrorf in Sach- 
sen und Andreaaberg ara Harz j Au- 
vergne. 


Kryat. - S y s t. pritmatiseh. 

Sp. unvollk. naeh eíneni recht- 
winklieben Prisma. — Ar. muschlig 
bis uneben. — Sprode uad sclir 
leicht zerapringbar. — 

//. 2,5 — 3. — Gw. 5,6 — 5,8. 

F. stahlgrau, achwárzlichblci- 
grau bia fast eíaenachwarz. — St. 
graulichsouwars. 

» 


Anhiing. 

70. AntimonkupfcrKlanz. 

Syn. Prismatoiditcher Kupfer- 
gUn*, M. 

Diesenoeh wcnig bekannte Spe- 
cies soli sich in undeutiichen Kryat. 
derb auf den Spalheisenateínlagern 
zu St. Gertraud in Eárnthen vor- 
flnden. 


Kry st. -Syst. priůtnatišeh. 

Sp. einfach vertic, wenig deut- 
lich. — 

H. 3,0. — Gw. 6,78. 

F. sehwSrzlichblcigrau. St. et- 
waa dunaier, ins grauiicn-scnwarzc. 



Digitized by Google 



91 



• 

Chemische FAgenschaften. 


Verhalten gegen Reagentien. 


- 

Bestandtheile. 


V. d. L. nicht dcerepitirend. 

Soast wie Zinkenit. (Spec. 62). 


Nach H. Rose: 

Antimon 31,04 
Blei . . 46,87 
Schicefel 19,72 

Eisen . . 1,30 ) als lufal- 
Z ink . . 0,08 ( lig. 




99,01 

_ — — - 



V. d. L. leioht schmelzbar untcr Antimonranch, 
mít Hintcrlassunp einer magnet. Kugel. — Btit 
Borax ein von Eisen gefárbtes Glas. — lit der 
Glatrohre vrte Grauspiessglanz (Spec. 82). 

In Salmiaure ohne Růckstand auflos- 
lích unter Entwieklung von Schwefelwasscr- 
etofT. — Wasser gibt ein weisses, Schwefel- 
waKsergtoflTsáure ein orangefarbiges, blaus. Bi- 
senkali ein blaoes Prficip. 



V. d. L. auf Kohle leicht schmelzend, unter 
A ntimonrauch, der die Kohle weiss beschlágt. — 
Bcachlag bei lángerem Blasen grunlichgelb. — 
Has rostete Korn mit Salttt. befeuchtet fárbt 
die Flamme sehdn blau, (wegen salzsaurem 
Kupferoxyd). — Mit Soda nach gutem Feoer 
ein Kopferkorn. — In der Glatrohre wie bei 
Grauspiessglanz (Spec. 82). 

In Salpetert. in der YVárme theilweise auf- 
lóslich zuř hiinmelblauen FIQssigkeit. — Schwe- 
fťls. gibt ein weisses Pr&cip. (v. schwcfcls. 
Bleioxyd) J Salzs. gibt (bei verdQnnter Los.) 
keines. — Aetsammoniak ira Uibcrschuss be~ 
wirkt nebát Ausscheidung eines Pricip. eine 
achóne lasurblaao Fárbung der aberstehenden 
Flússigkeit. 



V, d. L. and in Auflósungcn im Allgemeinen 
e Dournonit, und nar durch deulliche 
Reaction auf Arsenik ausgczeichnet. 



Nach Berthier: 

Schtrefe/antimon . . 71,5 
Schwefeleiten . . . . 25,5 

07,0 



Nah H. Rose: 

Blei 41,77 

i4nfimon .... 26,01 
Ktiffer .... 12,76 
Schwefel . . . 19,46 



100,00 



Die Analysa einer Var. 
ergab nach Sohrotter: 
die Bestandtheile des Bour- 
noniťs in fast ahnlichen 
Verhaltnissen nebst 6 pCt. 
Arsenik u. 1,4 pUt. Eisen. 
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7 O. Póly bas i t. H. Rose. 

Syn. Axotomtr Eugenglan%, Br. 
Sprodglaserv, W. s. Th. — 
MUdglansert, Weiss. 

Diese sel ten c Species wurdo lan- 
g e mit der folgenden vereinigt Sie 
findet 8reh : a) in aufgewachsenen 
Kryst. (pag. 7), bj derb and ein- 
gesprengt. 

Aaf Silbergangen $ Mexice, 
Schemnitx , Freyberg , Andreas- 
berg, vielleicht anch an cinigen an- 
deren Orten. 



HO. Sprorijrlaserz. 

Syn. Prismat. Melanglanv , M. 
and Br. ; — SchwarzgúltigerG, 
L. j — Prismat. Silberglan*,N. 

Wurdt lange rait der vorherge- 
henden Spec. vereinigt; flndct sich 
jedoch haufiger vor. a) Gewohnl ich 
kryst. (pag. 10); die Kry st. auf- 
gewachsen, und meist zellig, ro- 
sení'., treppenf. o. in Drusen grap- 
pirt bj Auch derb. eingesprengt, 
kdrnig. 

Am schonsten ca Freyberg, — 
hier und an anderen Orten mít Sil- 
bererzen etc. 



V/i . 81 . Das sogenanntc Bch ilf- 
jrlaners* Freicsleben, kam sehr 
seltcn sn Freiberg vor, und swar 
in sehr stark vertical gestreiften 
Prismcn. 



OraiMpiensfrlancerau 

Syn. Pritmaloidischer Antimon- 
glan%, M.j — Grauantimon- 
er%, — Antimonglawt, L. u. N. 

Findet sich ziemlich verbreitet 
an verschiedenen Orten, und von 
verschiedeuer Structur: 

a) Strahltges Grauspicss- 
glanserz, die deutlich krystalli- 
sirten und štanglích 



Kryst-Syst rhomboedr. 

Sp. nicht bemerkbar. — Br. un- 
eben. — Milde. 

U. 2,5. — Gw. 6,0 - 6,2. 

F. eisenschwarx. — St. schwarx. 
Starker Metallglans, sowohl im 
Bruche, als auf Krystal Iflichea. 



Kryst - Syst pritmatiach, 
(wurde aber frůher fór rhomboedr. 
gehalten). 

Sp. sehr unvollk., einfach ver- 
tical. — Ur. mu schli g bis uneben. — 
Milde. — 

//. 2 - 2,5. — Gw. 6,2 - 0,3, 
F.cisenschwarz bis schwárxlich- 
bleigrau (selten bunt angelaufen). 
St. Schwarz. 



Kryst. - Syst. hemiprit. 

Sp. volík, einfach, vertical. — 
In dunnen Blittchen biegsam. 
Gw. 5,9 — 6,3. 

F. z wischen stáhl - and schwarz- 
lichbleigrau, selten bunt anlaufcnd. 



Kryst. - Syst pritmatitch. 

Sp. hochst volík, nach einerein- 
zigen vertical. Richtung. — (Spal- 
tungsflachen oft qner gestrcift). — 
Spuren nach andern Richtungen. — 
Br. unvollk. muschlig bis uneben 
(selten wahrzunchraen.) — Milde; 
dunne Bláttchen fast biegsam. 

//. 2,0. — Gw. 4,5 — 4,7. 

F. rein bleigrau ins Stahlgraue 
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Verhalten gegen Reagentien. | Bestandtheile. 



Y. d. L. auf kukle leicht schmelzend, gibt 
etwas Arsenikceruch, and meist aueh Antimon- 
beschlag. — MU Sal**. befeuchtet (wie Spec. 
77). - MU Soda schwierig ein Silberkon* 
das durch Umschmelsen mit Borax rein wird. — 
In der Glaerohre arsenichte und schweflichte 
Sáore entwickelnd , erstere als weissliches 
Sublimat, mit etwas Antimonoxyd. 

In Salpeters. mit Auasoheid. v. Schwefel, 
etwas arsenichter Saure a. Antimonoxyd los- 
lich. Die Los. gibt mit Salzs. das characterist. 
Pracip. von Chlorsilbcr (wie Spec. 3) j mit 
Schwefels. bei verdQnnter Lósung keines. — 
Mit Aetzammoniak wie Bournonit (Spec. 77). 



V. d. L. auf Kohle leicht schmelzend unter 
etwas Antimonrauch, der die Kohle beschlágt. — 
Mit Soda einc Hepar gcbend, nnd endlich ein 
Silberkorn (Jeichter bei Zusatz von Borax). — 
Mit Salvš. befeuchtet fárbt die gesohmolzene 
Perle dic Flamme nicht. — In der Glairohre 
wie die folg. Speeies. 

In erwármter Salpeters. loslich nnter Rfick- 
stand von Schwefel u. etwas Antimonoxyd. — 
Salzs. gibt das eharacteristische Prňcipitat von 
Chlorsilber (wie Spec. 3). — Schwefels. gibt 
bei verdtínnter Losung kein Pracip. — Obiger 
Rúckstand ist in Salzs. loslich, und gibt mit 
VVasser ein weisses Pracip. 



Ist durch dentliche Reaction auf Blei aos- 
gezeichnet, welches aos einer Aufldsung leicht 
durch Schwefelsáure prácipitirt wird. 



Schmilzt schon in der Flamme eines Ker- 
zenlichtes mit dichtem Raache. — V. d. L. 
schon bei der feinsten Beruhrung der Flamme 
leicht II íis sis ohne za dcerepitiren; dabei ver- 
danvpft es unter dichtem Rauch and weissem 
Brschlag der Kohle gánzlich. Ein kleiner 
Theil wird jedoch von der Kohle eingesogen, 
welche hiedarch mit einer schwarzen glasglán- 
zenden Masse 6chwach flberzogen wird. — In 
der Glaerdhre gibt e« Gcruoh nach schwcf- 



Nach H. Rose in 100 

Theilen: 

Silber . . . 69,99 — 64,29 

Kupfer ... 4,11- 9,93 

Antimon . . 8,39- 5,09 

Arsenik . . 1,17— 3,74 

Schwefel . . t6,35— 17,04 

Andcre Var. xeigten mehr 
Arsenik und fast kein An- 
timon. , 



In einer Var. nach H. Rose: 



Silber . . 

Antimon . 

Schwefel 
nebst Spořen 
und Eiscn. 



68,54 
14,68 
16,42 
Kupfer 



Nach Plattner: 

Silber .... 10-24 pCt. 

Blei 28-30 — 

Antimon i 
Schwefel ) 



▼iel. 



Nach L. O m e 1 i n : 

Antimon .... 72,7 
Schwefel .... 27,3 



100,0 
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Var. Die Kryst. (par. 11) gewohn- 
lich spiessig u.nadclf.,untersichbu > - 
schelf. oder verworren verwachsen. 

Auch dcrbe und eingesV en * te 
gregate von divcrgircnd strahligem 
Bruehe. 

b) BUttripeH O. derb von 
kórniger Zu sam mens., wo nach den 
einzelncn Individuen sehr volík. 
Sp. statt findet 

Bruch blattrig bis strahligbiattrig. 

e) Dichtes Grausp. derb vod 
sehr feinkdrniger bis dichter Zu- 
sammcnset, wobei wegen innigst 
verschroolsener Individuen kcine 
8pur von ty. zu erkennen. Bruch 



feinkórnig 
Ol, 



Farbe lichtbleigrau, 



Anhang. Hierher vielleicht 
manches sogenannte Federeri 

(Spee. 75). 



XVIII 



88. Pyrolusit. Hd. 

Syn. Pri$matischeB Manganerm, 
M.—Graumatiganer*, W.; — 
Weichmanganer*, Br. ; — 
Grauer Braunstein, W. s. Th. 

Koními als gcwuhnlichstes Man- 
gane rz an ver.schied. Orten vor: 

a) (selten) in Kry st. (pag. 
11); b) (gewShnlich) in stánglich- 
strahlig-, u. faserig-, bGschelfor. 
so wie c) in schalig- und kórnig- 
zusamroengesetzten , ofi nierenlor. 
Maneii 



84. Oraphlt. 

Syn. M. ; Rhomboedr. Graphii- 
glimmer, M ; — Reissblei. 

Findetsich an verschied. Orten : 

a) kryst. seltcn (pag. 6) ; bj 
gewShnlich derb, lager-, gang-, 



geneigt, suweilen bunt angelaufen. 
St. schwárzlichbleigrau, graulich- 
schtvars. 

Beim Anritzen bald den Glans 
verlierend, bald nur etwas matter 
werdend. 

Beim Abreiben auf cínem Feuer- 
steine sehdne metallglánzcnde lichte 
blcigrauc Streifen hinterlassend. 



Kryst-Syst. prismatisch. 

Sp. theilweisc deutlich; brachy- 
diagonál volík. Br. uneben. — Et- 
was mihlo. 

H. 2 - 2,5. - Gw. 4,8 — 4,9. 

F. eisenschwarz ins Stahlgraue 
(in sehr zarten siulenf. Zusam- 
mensetxungen mehr bláulich). — 
si. sehwarz, russig. — Geritzto 
Stellen werden matt. 

Beim Abreiben auf einem glat- 
ten Feuersteine bleiben graulich- 
schwarze, russignaatte Streifen zu- 
růck. 



Kryst - Syst. rhomboedr. 

Sp. hdohst volík, nach einer Rich- 
tung (basisrli). — Br. uneben bis 
muschlig (in den Aggrcgaten blatt- 
rig oder schuppig). — Milde, in 
dunnen Bláttchen biegs 
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Verhalten gegen 



— 







Bestandtheile. 



liehter Silure, nnd im Rohre selbst ein weisses 
Subl., dan durch Erhitxcn der Stelle jederxeit 
wieder auf čine amin e vertrieben werden kaun, 
ohne su Tropfchen xu schmelzcn ° ). 

In Salpelerg. in der Hitxe wird es in ein 
weisses Palver verwandelt, aber nieht aufge- 
15st; in der Kalte ohne Einwkung. - In 
Saíaa. in der Winne mit Entwicklung von 
Schwefclwasserstoffgas grusstenthcils aaflos- 
lich. Die L6s. gibt mit Wasser ein rcichli- 
ches weisses, mit hydrothionsaurem Ammoniak 
ein orangefarbiges Prúcip. — In eoncentr. Ka- 
lilauge wird es als Palver sehnell ockergelb 
gefarbt, und darin grosstentheils aufgclost, 
woraus míttelst Salxs. gelbrothe Flocken ge- 
lu! It werden. 



♦) Mit Soda eine hepatiache Masné gebend (pag. 
34E.),wat uberhaupt vonallen SchwefelhalU S cn 
gilt. 



V. d. L. auf Kohle onschmelsbar, im star- 
ken Feuer blos rňthlichbraan werdend. — im 
Kolben kein oder nur Spařen von Wasser gc- 
bend. — Uibriges Verhalten wio beí Manga- 
nit (Spec. 18). 

A n m e r k. Srhpínt nach Niuninn Cberhaupt 
nor ein epigenetUchea Gebilde des Manganits za seyn. 
Vielleicht verwandelt sich das Manganhyperoxydul 
(im Manganit) mit Verlust eines Theilea aeinea Was 
allmabJig in Mangauhypcroxyd. 



V. d. L. gans unvcriindcrlicli , oder sich 
etwas verringernd. — In dem heftigeren Feuer 
eines Knallluft- Gebláses etc. verbrennbar und 
fluchtig; es bleibt blos eine kleine Schlacke, 
welehe die Rcaction von Eisenoxyd seigt. — 
MU Soda keine hepatische Masse gebend. - 
MU Salpeter verpafft mancher Graphit, doch 
nicht lebhaft. 



Nach Turner in 100 

Theilen: 

Rothe* Manganoxyi 86,05 

Oxygen .11,78 

Walter 1,12 

( nebst Vcrunreinigung von 
Baryt- and Kieselerde). 



welchem Thonerde, Kie- 
selerde and Eisenoxyd blos 
ala Verunreinigangen me- 
chanisch beigemengt sind. 
Daher kein chemisch ge- 
bundenes Kisen. 
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ncstcrweise und eingcsprcngt in 
schuppiger bis dichter Zusammens. 
C ) Auch als Stellvertreter des 0 1 i in— 
mers in Gebirgsgesteincn. 

A m hauflgstcn klein- a. schup- 
pig- bláltrig. 


11. 1 — 2 *) — Gw. 1,8 — 2,4. 

F. eiscnschwarzbisdunkcl stáhl- 
grau. — St. schwarz, graulich- 
schwarz, biswcilcn mit meUllgliin- 
zenden ciscnschwarzen Streifen 
□ntcrmengt. — Fettig anzufuhlen; 
mehr wcnigcr abfarbcnd, schrei- 
bend und bcim Zerreiben die Fin- 
ger mit fcttartigem Metallglanzo 
schwárzcnd. 

*) /.uwcilcn srheinbar grosser we- 
gen írcmder Beimengungen. 


*».». Jfflolybdttnglanz. 

Syn. Wasserblei, \\. und lín. 
Findet sich : 

a) kry st. schr sclten dcutlich; 
die Kry st. (pag. 7) tafelartig, ond 
rum Tli. fachcrformig gruppirt; b) 
gcwohnlich derb und eingcsprcngt 
in kornig- blattriger und kurnig- 
schaliger Zusammcnsctzung. 

Ho auf Zinnerzlagcrn in Quarz 
und Granit, so auch auf Gangcn, 
mcist mit Quarz, Zinncrz, Wolf- 
ram : ziemlicli verbrcitct an ver- 

DVll 1 v Ut II C 11 ví ICU^ vUluUgllVIl liti 

Krzgcbirge. 


Kry st. - Syst. rhomboědr. 

Sp. hochst volík, nach einer 
Richtung (basisch). Br. nicht be- 
merkbar. — Mildeim hohen Grade, 
in dúnncn Blúttchcn bicgsam. 

H. 1 — 1,5. — Gw. 4,5 — 4,6. 

F. frisch bleigrau, ausgezcich- 
nct, zuwcilen ins Rčthliche schic- 
l en d. _ St. unvcnlndcrt, bleigrau 
und volík, mctallglánzcnd, eine For- 
zcllanplattc und selbst Fapicr cto. 
volík, verblcicnd, beim schwiiche- 
ren Auftragcn aber ctwas ins Grůn- 
liche schielend. — Fclt anzufuh- 
lcn, abfarbcnd, schreibcnd; bcim 
Zerreiben in lauter zartc Schupp- 
chen sich aufluscnd, und die Fingcr 
grunlichbleigrnu mit fettartigem 
Mctallglanzc stark fiirbcnd. 


I' XIX. 


86. Bleiglanz. 

Syn. Hexaědr. Bleiglan*, M. 

Die Var. dieser sehr bekannten 
Species Cnden sich: 

a) hňuflg krystall. : die z. Th. 
grossen Kry st. (pag. 3} meist 
in DruKcn beisammcn, aufgewac-li- 
sen, selten ein&ewachscn. Zuwei- 
len in Aftcrkrystallcn nach Pyro- 
morphit (Ulaubleicrz). — b) Ge- 
strickt, rohrenf., traubig, ungestal- 
tet, zellig und wie zerfrcsscn, an- 
geflogen und spieglig. — ej IMíitt- 
rig, derb und eingcsprcngt, d. h. von 


KrysU Syst. tessular. 

Sp. schr volík. hexaedrisch, also 
nach drei sich rechtwinklich schnei- 
denden Richtungen, was (bci nicht 
dichter oder feinkorniger Structur) 
ein vorzuglichcs Kcnnzcichcn die- 
ser Species. — Br. muschlig, scl- 
ten wahrzunchmen, indem statt die- 
selu dic Spaltungsflachen erschei- 
nen. — Milde. 

//. 2 — 5. — Gw. 7,4 — 7,6. 

/'. frisch bleigrau, bisweilen mit 
cínem Stich ins Rothliche; dfters 
grau oder bunt anlaufend. st. 
graulichschwarz. — Durchu An- 
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Chemische 



Verhalteit gegen Reagentien. 



Keine Sáure wirkt auf ihn cín, sondern 
diese aiehen hdchstcns einige vernnreinigende, 
beigemengte MeUHoxyde 



V. d. L. auf Kohle anschmelzbar u. nnver- 
SnderHch, blos nach schweflichter 8 au re rie- 
ehend, and die Kohle etwas weiss beschla- 
g*nd. — Mit Soda gibt er eine hepatische 
Masse, welche beim Befeuchtcn mit Wasser, 
oder besser einer verdunntcn Sáure, den Če- 
rněn von Schwefelwasserstoflrgas verbreitet. — 
V. d. L. in der Pincette fiir sich fSrbt er die 
P lamme lichtgrfin. — Bit Satpeter im Platin- 
IdíTel erhitzt, detonirt er Jebhaft mit Feuer- 
erseheinnng in einer in Wasser grosstentheils 
loslichen 



Von Sáuren wird er schwer angepriffen. — 
Kónxgswasxer gibt eine grúnliche Auflosung, 
ohne dani Sehwefel ausgeschieden wird. 



V. d. L. auf Kohle verknisternd (Kryst. a. 
spaltbare Massen meist heftlg), dam. aber leieht 
mit Entwicklung von schweflichter Saure schmei- 
zend, n. im Reduct - Feuer bald zu einem grossen 
Bleikorne reducirbar , nnter grQnlichgelbem 
Kohlenbeschlag. — Dan gerdstete Korn mit 
Sal%t. befeucktet, fSrbt die Flamme nicht. — 
Im Glatrohre Oeruch nach schweflichter Sáure. 
NB. Wird das vorher gerdstete Pulver auf 
| Knochenasche abgctriebcn, so kann man sich 
Ton etwáigera Oehalte an Silber flberzcugcn, 
das als geschmeidiges Korn sich aosseheidet. 

In Salpetert. in der YVarme mit Ausscheid. 
r. Sehwefel n. etwas schwefels. Blei mit Brau- 
sen Idslich. Die Losnng ist nicht merklich ge- 



Bestandtheile. 



Nach L. Gmelin: 

Mofybdan .... 60,0 
Sehwefel .... 40,0 



100,0 



Nach L. Gmelin: 

Blei 8«,7 

Sehwefel .... 13,3 

Haoflg etwas Silber, ziiwei- 
len Spuren von Antimon eto. 
enthaltend. 



f Beycrisrbt 1 
l MC H.m } 
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Krt/stall - System und 
p/tysik. Eiyenschaflen. 



grosskórnieer Zusammcns., in wel- 
chcr noch sehr volík. Spalibarkeií 
wahrzunehmcn , dahcr scheinbar 
bláttrigcr Bruch, d) Feinkornig bis 
dicht, je nadulém in dicscn Zusam- 
mcnsctzungcn dic cinzclncn lndi- 
viduen noch als Kornchen erkenn- 
bar, oder als hochst klein glcich- 
sam in cinander verschmelzen, da- 
herallc Spuren xoi\Sp. versclnvin- 
dend ; lir. feinknrnijt bis nnebcn. *) 
e) Malmiger Bleiglanz (Blcimulm) 
blaulichschwarz, slark ablarbcnd, 
als crdiffcr und staubartiffer An- 
flug auf Blcicrzcn (cin Producí der 
Zcrslůrung). 



') Per sogenannte Blefschxveifschfint 
eín mil Schwde anlimon imiigst ge 
mengler diclitcr BleiglanEzu seyn. 



8 2. Huprerglanz. 

S y n. Prismatischer Kupferglans, 
M. undBr.j- Kupfer g las,\\ . 

a) K ry s t. (png. 10), schr scl- 
ten und undcutlich; dic Krysí, ein- 
zcln aufgcwachsen, oder in Druscn 
beisammen. — b) Mátat derb und 
cinsesprengt, in Plattcn knollig, 
wulstformig; zuweilen in Forrn von 
Phnlarisahrcn (sogenanníc Fran- 
kenberger Kortiíihrcn). cj Auch 
unvollk., kru mm- u. uellcníormig- 
blitítrig. — So auf (Júngen iniían- 
deren Kupfcrcrzcn, Arsenik, Quarz, 
Brauneisensíein ctc. an verschied. 
Orten, vorzflglich aber in 
Schlcsien, Ungarn, 



ritzen oder Bcschneiden raiterhoh- 
tem Ulán* spiegelflachig werdend. 
Beini Abreibcn auf einem Fcuer- 
steme dicscn glcichsatn verbleiend 
und schon mctallglanzcndc blei- 
graue Slreifen hintcrlassend. 





Picht. ron Sp. kcine Spnr. - F. 
lichte uud wcÍ5»lich • bleigrau. — i 
matt bis Kcbimmernd. — Gw. 7,1. 



Krysí. - Byst. prismatisch. 

S P . hóchsl unvollkom. (vertieal 
pristu.). — Br. muschlig bis un- 
eben. — Mildc, im hohen (irade; 
dahcr sclbsí unícr starken Ham- 
inerschlagen fast nur ťulver verlic- 
rend, und schwierig in sícls síum- 
pfe fcplitler zcrschlagbar. — Ge- 
hámmcrte und beschnittenc Stellen 
sehr glfinzend und bcim Benlhrcn 
gcwuhnlich gar nichí abfarbcnd. 

//. 2,5 — 3. — Gic. 5,5 — 7,5. 

F. dunkel-und schwárzlichblci- 
grau; ofl blau und grunlich ange- 
laufen. — st. schwarzlichbleigrau, 
ins Graulichhchwarze, und auf ciner 
Porzcllanplatte sehr kleine matí 
inetallglunzende Schúppchen dar- 
slcllend, wclche (fasl gerade wio 
bcim reinen Blci) nichí gut anhiin- 
gen, und sich ungleich inií leeren 
Zwischcnráumcn vertheilen. — 

Ml. Bcim Abreibcn auf eincm 
Feuersícinc diesen volík, vcr- 
bleiend, und zwar etwas lichter, rei- 
nerund glanzender, als dicss durch 
Bleiglanz gcschiehí. 
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Chemische Eigenschaften. 


Verhalten gegen Reagentien. 


Bestandtheile. 


farbl. — Bchwefels. bewirkt ein reichliches, 
weissca Práeip. Ist Silber vorhanden, so eibt 
auch Salxsaarc ein weissos von Chlorailber, 
und bei conc. Ldsung aach von Chlorblei. (Siehe 
die Kennzcichen beider Prncip. bei Spec. 3 u. 6.) 

Mit AeUammoniak erfolgt ein weisses Práeip., 
aber keine Tárbung der Flůaaigkeit. 

A n merk. Fťir diese u. alle Mg. Spec. der 
XIX. Taf. aiehe die deutlichere Reaction v. chwefel 
v. d. L. pag. J4 E. 

Bleischweif gibt nebenbei Reaction von Antimon 
u. verb&Jt sich ganz wie Spec. 6*. 


• 

• 


V. d.L. auf Kohte schmilist er in der Oxydat- 
Flamme leicht and mit Kochen a. Spritzen, — 
in der innern Flarame aber erstarrt er so- 
gleich. Bei gutcin Feuer zuletzt ein Kupfer- 
korn. — Das gut gerostete Kom auf der Kohle 
mit Salaš, befeuehtet ÍSrbt die Flamme schón 
blau (wc re n salzsaurcn Kupferoxyds). — Mit 
Soda erhalt man ein Kupferkorn. — in der 
Glatróhre entwickelt nich schweflichte Sáure. 

In Safpeters. leicht loslich, and zwar schon 
in der Kalte sogleich unter schwachem Brou- 
šen, au einer blaulichgrůnen Flůssigkcit. (In 
der YVarrae schnell unter rothen Dámpfen.) 
Es bleibt blos etwas Schwefel im Ruckstan- 
de. — In der Losung gibt weder Schwefels. 
noch Salzs. ein Pracip. — Ein hineingetauch- 
tea blankes Eisenstábchcn uberzieht sich so- 
glcich mit metallisehcm Kup Per. — Actzam- 
moniak im Uiberschusse farbt die FlGssigkeit 
schón lazurblaa (Kapferommoniak> 


Nach L. Gmelin: 
Kupfer 80 

100 

Meist mit etwas Eisei 
verunicinigt. 

• 

■ 
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8§. Silberkupferglanz. 

Diesenoch wenig bekannte Spec. 
flndet sich krvst. in Prismcn °) zu 
Rudolstadt in Schlcsien, und in der- 
ben, dicltten Masscn zu Schlangen- 
berg am Altai. 

*) Pie Kry$L sollen denen des Ku- 
pfcrglanxes Shnlich seyn. 


Kryst-Sygt. prismatiích. 

Br. flach muschlig bis eben. — 
Volík, milde. 

//. ? Weich. — Gw. 6,25. 

F. schwarzlicliblci£rau jns Ei- 
senschwarze. — St. wahrscheinlieh 
áhnlich und ins Schwarzliche. 


* 


S!». l¥adelerx« 

Diese seltenc Species flndet sich 
auf den Goldgiingen zu BeresoW ini 
Ural, in Quars eingewachsen, und 
zwar: a) in nadelf. und schilffor- 
migen oberflachlich stark gcstrcif- 
ten Prismen} 6) iu kleiuen derben 
Btassen. 


Kryst.-Syst. wahrsoheinlich 
frismalisch. 

Sj>. undeutlich, lateral. — Br. 
uneben. — Etwas milde. 

H. 2,0.— Gw. 6,1 —6,15. 

P, stahlgrau, oft lichte kupfer- 
roth und gelblich angelaufen. — 
St. schwárzlichgrau. — Beim An- 
ritzen verminderter Glanz (?> 




SO. Kupferwftamutherx. 

Ist noch wenig bekannt. Es fln- 
det sich auf činem Kobaltgangc, 
der eine Art Granit durchsctzt, zu 
Wittichen im Fúrstcnbcrgischen in 
buschelf. zusammengehauftcn Přis- 
ni en , derb und eingesprengt; zu- 
weilen von Btrahliger Zusaramen- 
set/ung. 


Kry st. - Syst. unbestimmt. 

Br. uneben von feinem Kornc. 

H. Weich und milde. - Gw. 
unbekannt (5,0 ?). 

F. licht bleigrau ins Stahlgraue 
(gelblich oder bríiunlioh angelau- 
fen). — St. schwarz. 




Ol. Sllberwlsmutlierz* 

Syn. Wismuthbleier*. 

Wurde zu Schapach in Baden 
vorgefunden, und ist nochsehr we- 
nig bekannt. 


Man sah naděl - u. haarf. Kryst 5 
derbe und dichte kleine Mas sen. 

Weich und milde. — Gw. ? 

F. bleigrau. — St. wahrschein- 
lieh etwas duukler, ins Schwarz- 
lichc. 

* 



Digitized by Google 



Chemische Eigenschaften. 1 


Verhalten gegen Reagentien. 
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V. d. L. a*f Kohte leieht schmelxend and 
nach schweflichter SSore ricchcnd. — Die ge- 
schmolzene Kugel mil Salzs. befeuchtet fiirbt 
die Flamme schun blan. — Mit BIci auí Kno- 
chenasche abgetrieben erlmlt man ein Silber- 
korn, wobei die Kapelle sehwiirzlichgnin wird. 

In Salpeters. nnter Ansseheid. v. Schwefel 
loslich zuř himmelblanen Flňssigkcit , worin 
Saltu, ein weisses Pracip. v. Chlorsilber (wie 
bei Spec. 3) bewirkt. — Mit Schwefcls. gibt 
die Aufl. bei etwas Uiberschuss v. Salpeters. 
kein Pracip. Mit Aetzammoniak (wie Spec. 87). 


Naeh v. K n bell: 1 
Kuffer . . . . 31,09 

Srhtrpfal 1 > Ní) 

100,00 
Spur von Eisen. 


Ira Feuer wie die folgcnde Species; nor istder 
Kohlenbeschlagtheilsweiss, theils schwefelgelb. 

in Salpeters. mit Ansseheid. v. Schwefel a. 
etwas schwefels. Bleioxyd zuř blaulichgrfinen 
Flussigk. loslich. Darin gibt Wasser ein weis- 
ses Prácip., — Salzs. nor bei grosserer Sátti- 
gong der Auflosungein weisses Prácip. t. Chlor- 
blei (wie bei Spec. 6). — Schwefcls. gibt stets 
ein reiehlichcs weisses (schwefels. Bleioxyd). 
Mit Aetzammoniak wie Spec. 87. 


Nach v. Kobell: 

Kupfer .... 16,9G 
Wismnth . . . 38,06 
Schwefel . . . 17,24 

100,00 


V. d. L. auf Kohle sprúht es etwas, schinilzt 
n. beschlagt die Kohle gelblich. Das gesclunol- 
zene Kom mit Salzs. befeuchtet fárbt die 
Flamme sehdn blau. — Mit Soda ein Ku- 
pferkorn. 

In Salpelers. mit Ansseheid. v. Schwefel 
inr himmelblaaen Flflssigkeit loslich, die mit 
Wasser verdunnt, sogleich ein. weisses Práeip. 
(wie bei Spee. 88) gibt. — Ein Eisenstábcheo 
■cheidet aus der Ldsang metali. Kopfer aus. — 
Salzs. u. Schwefels. geben kein Pracip. — 
Mit Aetzammoniak wie Spec. 87. 


Nach L. Gmelin: 

Wiemutk .... 48,3 
Schwefel .... 19,1 


100,0 

t 

• 


V. d. L. leieht fliessend nnter gelblichem 
Beschlag der Kohle. Nach langera Blasen 
bleibt ein Silberkorn. — Naeh dem Schmel- 
zen mit Salzs. befeuchtet die Flamme nieht 
farbend. 

In Salpeters. nnter Ansseheid. v. Schwefel 
fast farblos loslich. — Salzs. gibt ein Prácip. 
(wie bei Spec. 88), — Schwefcls. stets ein 
weisses (v. schwefels. Bleioxyd), dengleichen 
Wasser (basisch salpeters. Wismuthoxyd). 


Nach L. Gmelin: 

Wismuth .... 24,5 

Eisen ...... 4,6 

Schwefel .... 16, r> 


100,0 



Taf. 



Na me und Art des Vor- 
kommeňs. 



Krystall - System und 
physik. Eiyenschaften* 



0S. WUmutltfrlan*. 

Syn. PrismatiMcher Wismuth- 
gfan«, M. 

Diesc «. Th. seHene Species fin- 
det nich: o^meistens in spicssigcn 
und nadelf. Kryst. (pag. 11); b) 
aach derb und eingesprengt. Mit 
gediegcn Wismath etc. an einigen 
OrCen: ím Erzgebirge, Bitier in 
Hcssen , Neybanya in Ungarn : 
S ch wc den , Cornwftll , Sibirien. 



5i 



Kry st. - Syst. prismatitch. 

Sp. riemlich deutlich (nach ci- 
ner vertic. Richtung), no volík, ver- 
(ica) prismatisch. — Br. unvollk. 
muschlig. — Mildc. 

//. 2 — 2,5. - Gw. 6,5. 

Kliente bleigrau ins Stahlgraae, 
aach ins Zinnweisse ; suweilen mes- 
singgelb oder bant angelaufen. — 
St. sclnviirzlichgrau, graulich- 
schwarz. 
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Schmilzt schon in der Flamrae cines Kcr- 
zenlichtes, abcr ohne ku vcrdampfcn. — V. d. 
L, in der aussern Flamme brcntit cr u. gibt 
schwachcn Gerách nach schweflichler Suure; — 
in der inncrn schmilzt er lcicht mit Kochen 
u. Spritzen jcu eincr Wismuthkugel u. beschliigt 
dic Kohle. — Mit Sal%s. befeuchtet keinc Pii - 
bung der Klamme. — In der (ilaaríihre unter 
dcutlichem Geruchc von schweflichter Sňurc 
nahé um sich branncs Wismuthoxvd ansctzcnd. 

in Salpeters. lcicht lóslich mit Ausschcid. 
v. Bchwcfel. Die fast ungcfarbte Los. mit 
Wasser verdunnt gibt ein weisses Priicip.; 
Salzs. u. Schwcfels. gcben kcines; Actzammo- 
niak ein wcisscs ohne Furbung der Flussigkeit. 


Nach L. Gmelin: 
Wismuth .... 81,6 


100,0 
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